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ESTA EDICIÓN ESPECIAL CONSTA DE 
MIL EJEMPLARES — CIENTO DE LUJO, EN VITELA, 
DOSCIENTOS DE ENCUADERNACIÓN ESPAÑOLA Y SETECIENTOS EN TELA — 
Y TIENE POR ÚNICO OBJETO DIVULGAR EL CONOCIMIENTO 
DE ESTA INTERESANTE OBRA. 
NO HA SIDO HECHA PARA VENDER LOS LIBROS 
SINO PARA REGALARLOS. 


LAS PLANCHAS QUE SIRVIERON PARA LA IMPRESIÓN DE ESTE TRABAJO 
FUERON DESTINADAS POR EL QUE LAS COSTEÓ A LA 
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE MINAS 
DE MADRID. 


El polvo de los siglos, que había cubierto con el manto del olvido 
este precioso monumento, hasta ahora descuidado por los Ingenieros y 
editores españoles, fué sacudido y aventado por un compatriota que 
carece de título profesional y hasta de afición minera. 


La desinteresada emulación patriótica del hombre de negocios que 


inició y costeó la reproducción fotográfica del antiguo libro español 
perteneciente al Museo Nacional de México, nos autorizó para hacer 
esta modesta edición en obsequio a los señores mineros y en testimonio 
de gratitud por la preferencia que suelen reservar para el consumo de 
los acreditados productos de nuestra fabricación. 


Seguramente los señores mineros del habla castellana se congra- 
tularán de la feliz circunstancia que les proporciona la satisfacción de 
leer en su idioma original este valioso libro que escribió en Bolivia el 
Cura español Licenciado Álvaro Alonso Barba y que está traducido al 
inglés en recientes ediciones que obtuvieron éxito editorial muy 
franco. — México, enero de 1925. 


ComPAÑÍa FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO DE MONTERREY, S.A. 
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NOTAS HISTÓORICO-BIBLIOGRAFICAS 


El Licenciado Alvaro Alonso Barba y las Ediciones 
del “ARTE DE LOS METALES.” 
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Ea Alonso Barba, hoy casi desconocido, aun entre los dedica- 
dos a estudios mineralógicos, gozó de altísima reputación como 
metalúrgico durante los siglos xv y xvi. La publicación de su 
“* Arte de los Metales” dióle una publicidad sólo comparable a la que 
disfrutaba el ilustre alemán Agrícola. 


Nacido en la Villa de Lepe, Andalucía, el 5 de noviembre de 1561 
(según todas las probabilidades), abrazó el estado eclesiástico, trasla- 
dándose a las Américas. En 1615 le encontramos en el Perú; a fines de 
1637 servía la parroquia de Tihuanaco, provincia de Pasajes; luego la 
de San Cristóbal, provincia de Lipes, y más tarde la de San Bernardo, 
en el Potosí. 


En San Bernardo fué donde, según J. H. Paoli, cuya autoridad 
seguimos, después de haberse consagrado desde su llegada a las Améri- 
cas al examen de los sitios y terrenos argentíferos, a la vez que al asiduo 
y prolijo estudio del beneficio de los metales por un método exclusiva- 
mente suyo, el de amalgamación, compuso sobre esta materia la famosa 
obra que lleva por título Arte de los Metales.” 


Más que cuantos elogios pudiéramos tributar a esta obra, pregonan 
elocuentemente su importancia y fama las numerosas ediciones que de 
ella se hicieron, así españolas como extranjeras, cuya lista, que creemos 
completa, damos a continuación. 


EpicioNeESs EspPaÑoLas. — La primera de todas, rarísima, es la de 
1640, Madrid, Imprenta del Reyno, en 4?; vienen después la de Cór- 
doba, 1675; otra de 1680; de 1729, Madrid, en 8%, Imprenta de Ber- 
nardo Peralta; de 1768; de 1770, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 
que es la reproducida por nosotros en Facsímil, tomada de un ejemplar 
que se conserva en el Museo Nacional de México; de 1811, Madrid; 
una edición que comenzó a imprimirse en Madrid en 1842, Imprenta de 
Yenes, y que quedó interrumpida, y la de 1852, Madrid, Campo- 
Redondo y Aguier, en 8. 


Epiciones HispaNo-ÁMERICANAS. — Lima, 1817, en 4 Impr. 
Huérfanos; 1842-1843, Edición Peruana; Santiago de Chile, 1877- 
1878, Impr. de la República, 2 Vols. en 4>. 


EpicioNES INGLESAS. — La de 1670, traducida por lord Eduardo 
Montagu, conde de Sandwich, embajador de Gran Bretaña en Madrid, 


publicada en Londres, Mearne, 2 partes, en 8; 1674, en Londres, 
Mearne, en 8; 1738, Londres, Jephfon, en 8%; 1739, Londres, Hodges, 
8%, y 1740, con el mismo pie de imprenta. 


EpicioNES ALEMANAS. — De 1676, Schultzens, Hamburgo, en 8; 
1726 y 1739, Fleischer, Francfort, ambas en 8%; 1749, Peter Conrad 
Monath, Viena, en 8>, y 1767, Paul Kraus, Viena, en 8. 


EDICIONES FRANCESAS. — De 1729, traducida por Charles Hautin 
de Vilars, Pierre Prault, París, en 8%. 1/30, daugrin, Paris, en Se 1751. 
por Lenglet-Dufresnoy, bajo el seudónimo de “Grosford”; 1750-51, 
Le Brieur, Paris, 2 Vols... y 1752, Grassin, A, IN. 2 Vols. en ss 


EpIiciIoNES HoLANDESAsS. — De 1752, en francés, Pierre de Hondt, 
La Haya, 2 Vols., y se citan otras dos, una de 1735 en 8 y otra de 1740 
en 42. 


EpicióN ITALIANA. — Cítase una de 1675. 


EpicióN NORTEAMERICANA. — De 1923, traducida por los Sres. Ings. 
Ross E. Douglass y E. P. Mathewson, Nueva York. Es de advertir que 
si bien los editores expresan en el Prefacio de esta obra que su versión 
está tomada de la edición madrileña de 1729, creemos, fundándonos en 
la página que presentan en facsimil, no ser esa la que han tenido a la 
vista, y sí más probablemente la de 1768. Y afirmamos esto porque la 
edición de 1729 dice al pie de la portada: “A costa de Francisco Assen- 
sio, Mercader de Libros de Esta Corte. Hallaráse en su Tienda, en las 
Gradas de San Phelipe el Real. Febrero, 16, 1729,” y la que publican 
los Sres. Douglass y Mathewson dice: “A costa de Manuel de Godos, 
Mercader de Libros en Esta Corte. Se hallará en su Tienda en las 


Gradas de San Phelipe el Real.” 


La edición que hoy damos a la luz pública, según hemos dicho más 
arriba, es una reproducción facsimil de la de 1770. La amabilidad del 
Director del Museo Nacional de México, Sr. Castillo León, nos permitió 
. fotografiar todas las páginas del libro que allí se conserva; pero como 
este ejemplar está incompleto, pues le falta la portada, hubimos de 
buscar otro de la misma fecha, del cual tomamos la portada para no 
dejar la curiosidad de los bibliógrafos sin el complemento del pie de 
imprenta y la fecha de la edición que les ofrecemos. 
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y A os ES 


DE LOS METALES, 


EN QUE SE ENSEÑA 
EL VERDADERO BENEFICIO 


DE LOS DE ORO, Y PLATA POR AZOGUE, 
EL MODO DE FUNDIRLOS TODOS, 
Y COMO SE HAN DE REFINAR, 


Y APARTAR UNOS DE OTROS, 


COMPUESTO 


POR EL LICENCIADO ALVARO 
Alonfo Barba, natural de la Villa de Lepe, 
en la Andalucia, Cura en la Imperial 
de Potos? de la Parroquia 
de San Bernardo. 





NUEVAMENTE AHORA AÑADIDO. 
CON EL TRATADO DE LAS ANTIGUAS MINAS 
de Efpaña,que efcribió Don Alonfo Carrillo y Lafo, 
Caballero del Avito de Santiago , y 
Caballerizo de Cordova, 





NE AA . A PEN] Á ¿ye HADAS PY, e AOS e vas NE SE E AÑ m7 ye EP A 1 ES % » 1044 , 
a 5 5 A a A a a 


CON -. LICENCIA. EN MADRID, EN LA OFICINA 
de la Viuda de Manuel Fernandez. 

Á cofa de Manuel de Godos, Mercader de Libros enefía Corte, 

Se ballara en fu Tienda en las Gradas de San Pbelipe el Real, 
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LEétor mio, nunca mas propriamente 
A _s Juzgo llamarte mio, pues no te ofrezco 
Obra, en que la idolatria de tu cenfura haga 
tiro alguno; porque fila hicieffes contra fu 
Autor, yá murió , y no puede refpondette, 
contra mino hallo caufa , pues portu bene- 
ficio la doy ala eftampa, que por andar tan 
efcala, y vér que aun eloro no podia hacer 
que fe configuiefle , careciendo muchos Cu- 
riofos del Libro , por el excefsivo precio con 
que la careftia le fue fubiendo , oy te le pre- 
fento veftido nuevamente con el Tratado de 
las Minas de Efpaña , para que le conozca, 
que el error dela poca experiencia de los ¡Mile 
neros que las benefician, nos tiene perfua- 
didos á que esincierto, que nueltra Lfpaña 
las tenga, ó que tu fruto es tan corto, que 
no alcanza al util del beneficio: fi te parece 
bien, agradecemelo: fi.mal, no lo leas, que 
para todo tienes licencia , pues tu por tu cu- 
riofidad le compras, y yo por mi guíto le 
eftampo. VALE. 
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3 
APROBACION DE LOS DIPUTADOS DE LA VILLA 
d: Potosi. 


Tego de Padilla , Alferez Real de eta Villa Imperial de Po- 
rosi, y Alcalde Ordinario de ella, y Don Andres de Sando- 
val, y Bernardo de Ureña , como Diputados que fomos del Gre- 
mio delos Azogueros de ella ; hemos vito por orden del feñor 
Don Juan de Lizarau , del Confejo de fu Mageftad, y fu Preít- 
dente de la Real Audiencia de la Plata, el Tratado , 0 Arte de 
beneficio de los Metales, que elcribió el Licenciado Alvaro Alon- 
lo Barba,Cura de la Parroquia de San Bernardo de efta dicha Vi- 
lla, yla juzgamos por obra , que correlponde muy bien 4 la fatif- 
faccivn, que de fu perfona fe ha tenido de muchos años á elias 
parte en eltas Provincias, por fervicio de los de mas importancia, 
que pudieran hacerle 4 lu Mageltad , y por beneficio, fin igual re- 
compenía ¿todos lus Vallallos de eftos Reynos. Reconocemos en 
el modo de difcurrir en eftas materias los muchos años de atenta 
experiencia que tiene de ellas, y de los daños que hemos experl- 
mentado en las perdidas de Azogue , y en no haver facado toda 
la ley dlos Metales, vemos las canfas, y fus remedios feñaladas 
con tan concluyentes razones , que aunque muchos particulares 
no fe han podido hafta oy experimenrar por mayor, por la bre- 
vedad del tiempo, no dudamos de lu certidumbre , mayormente 
interviniendo el credito del Autor, en que ninguno de los que le 
conocen pondra duda. Es trabajo digno de tanto mayor pre 
mio , quanto fin efperar convencion de ninguna lo publica, demás 
de los conocidos meritos , que en fu perlona concurren , para que 
fu Mageítad le haga merced. Y aísi lo fentimos , y firmamos en 
Potosí en 15. de Marzo de 1637. años. 


Diego de Padilla. D.Andres de Sandoval, Bernardo de Ureña, 
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APROBACIÓN DE DON PAULO DE BARINDELET. 








E orden de V.A, he vifto efte Libro, intitulado : Arte de los 
Metales, compuefto por el Lic.Alvaro Alonfo Barba, y juz- 
go por muy util, y provecholo , que fe imprima. Madrid, y Sep- 
tiembre 28. de 1639. años. 
| D. Paulo de Barondelct, 
Aa | PRO. 
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LIBRO PRIMERO. 


DEL ARTE DE LOS VIE TALES, 


EN QUE SE TRATA DEL MODO 
con que fe engendran , y colas que los 
ucompañan. 


CAPITULO PRIMERO, 
DE LAS COSAS YUE CON LOS METALES 


fe crian, y primeramente de la tierra, 


y Jus colores, 


: : 


> 9] Etalos,predras, tierras, y los que llaman Jugos Los 






E quatro generos de mixtos, 1 que fe reducen todes 
a | los. demás inanimados, que la tierra produce en 
PEA es! fus entrañas:crialos mezclados,y juntos la natu- 
PV ce raloza, y porque la Arte del beneficia delos mex 
esta eres! tales.no puéde practicarle (in el conocimiento 
de los otros tres generos, como fe vera en fus pre- 
cepros, trataré brevemente de ellos. No entiende aqui por tierra 
aquella fimiplicifsima,uno de los quatro Elementos, que la comun 
Efcuela de Philofofos dice componerfe todos los mixtos fubluna- 
res ; mi tampoco a la que es tan compuefta , que participa de Me- 
tal, caparrola, lalitre, 4 otros jugos; lino dla que, careciendo 
de todo ello, ni le derrite, ni deshaze en fuego, O agua como los 
Tugos, 9 metales; ni eta unida, y dura como las piedras. Atribu- 
yen algunos a Ariftoteles cl decir, que la tierra pura elementar no 
tie- 
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tiene color alguno. Straton Lampfaceno afirmo, que debe [er blan- 
ca,por verfe ete color en la ceniza;pero bien puede el que trata de 
Metales vivir feguro , de que por mas profundamente que ahon- 
de la labor de fus Minas, nunca encontrara con elte genero de 
tierra pura, y fincera,que le obligue 4 pruebas, y experiencias nue- 
vas: pues nola hay en el mundo por la grande, y continua mix- 
tion , que fiempre han tenido, y tienen los Elementos, El color de 
la mas fimple, o menos alterada que fe halla, quiere Cardona 
que fea el pardo muy obícuro , o femejante a el ; en las demas fe 
ve: toda la diverfidad de colores , con que le varia , y hermofea la 
naturaleza , caufados en diferentes tierras, o por las exhalaciones 
que las tienen , como quiere Teofraftro, o por la diferencia del 
color que las recuece , como (fiente Ariftoteles, OpIniones ambas 
verdaderas ; pues quando debaxo de la tierra , que no tiene lu na- 
tural , y proprio color , fe hallan Metales, cierto indicio es, que 
las exhalaciones de ellos la caufaron: y fi faltan a la accion del 
color, folo le deberá atribuir aquelte efefto. Demas de que los 
colores, que las exhalaciones caufan , tienen un genero de lultre, y 
como cafi refplandor ; y losque lolo el cocimiento del calor oca- 
fiona, fon obícuros , O aherrumbrados , O negros. No es pequeña 
la congetura , que delo dicho [e laca , para conocer, aun deldé 
lexos , los Minerales , por los colores que fe ven en la tierra , O 
panizo de los cerros : cola vifta, y experimentada en los mas 
famolos de efte keyno , que entre los demas que faltos de Me- 
vales los rodean, le feñalan en el color , y le diferencian, 


CAPITULO IL 


De las olores delas tierras, y fus caufas. 


A variedad de olores, que entre lastierras fe halla , no es 
menos de notar, que otras colas que hacen admirable 

4 la naturaleza. Huele bien la tierra ordinaria , quando delpues 
de haver paííado los calores del Eflio , recibe el rocio de las pri - 
meras lluvias: coció el calor en el tiempo feco la moderada hu- 
medad , que contenía la tierra (cauía de que procade el olor 
bueno en todas las cofas que lo tienen) y mezclada con la pri- 
nera agua, exhala, y evapora con el calor apacible, que todos 
EX- 


DE LOS METALES. 

experimentamos. En qual, y qual barro, fe halla tambien 
aquefte privilegio , como en el de Eftremoz en Portugal, y en 
el de Nati en Panamá ; y aun en eftas tan apartadas Regiones, 
les dán nombre, y eftimacion. En Malaca , Ciudad famofa de 
la India Oriental, dicen, es comun un genero de barro olo- 
rofifsimo , de que fe hacen los ordinarios vafos, a que quita 
el valor la demafiada abundancia. En las Minas tambien, don- 
de fe facan los Metales , ha havido algunos exemplos de aquelta 
prerrogativa, aunque el oler mases en ellas lo mas comun > y 
mas experimentado. Hallandofe prefente Enrico, Principe de 
Saxonia, en Maricburg , como refiere el Agricola, falia tan 
Suave olor de la Mina, que llamaba - San Sebaltian , que dixo, 
con admiracion el Principe, que le parecia eftaba en Calivet, 
tierra tan famola de la ladia , por fus buenos olores, y otras 
excelencias , que muchos de no poca autoridad la juzgaban 
por el verdadero fitio, en que crio , y tiene Dios oy el Pararío 
Terrenal. Apacible olor es el que echan de si las Minas de los 
Metales, que llaman Pacos, fi otros medios Minerales no los 
acompañan , e inficionan; y elte olor bueno no es pequeña, fe= 
ñal de la riqueza que tienen fus piedras , O tierras que llaman 
Liampos: Ordiiaria cola es efta en las vetas que criam anco, 
O plomería ; y experiencia comun entre Mineros , que tambien, 
como con la viíta, hacen prueba con el olfato del Metal , que 
aun no conocen. Los demás generos de Metales huclen por la 
mayor parte mal, o por fu nátural deftemplanza , O por la mez- 
cla de Azufre, Caparrola, ootros jugos, que cali fiempre tie- 
men. Penso alguno, que demas de elto, que cambien en las 
entrañas de la tierra hay cofas muy abominables , y hediondas, 
que correfponden en lu modo a los eftiercoles de los animales. 
Lo cierto es ,que hay tierras, y parages , que inftantaneamente 
matan con fu ola” peltilencial; y dexando exemplos antiguos, 
y modernos de otras partes , dire dos en que me he hallado 

efente. Recien defcubierto el rico afsiento de San Chrifto- 
val de los Lipes, fur yo a aquella Provincia. En elte tiempo, 
en un hermolo atro , y muy capaz cerro, que con otras lo mas 
rodea el litio en que (e poblaron tos Mineros, delcubrieron 
dos, de Nacion Gallegos, una veta, que al principio le llamo 
de lu nombre, y defpues halla oy la Hedionda por lus efec- 
tos, Comenzole a lacar Mecal. muy rico, Tacana ente Calt- 

chal 
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chal blanco, y ¿poco que le ahondo, no fe pudo paar adelan». 
te ; poque el mal olor que de ella [alía lo impidió , con muer= 
te de algunos Indios de los que en cila trabajaban. Dexo(e por 
más de quatro, Ó Cinco años; alcabo de los quales, eflando 
cambien yo prefente, intento otro Minero profeguír en la la- 
bor. por la riqueza del metal, y parccerle , que en tanto tien- 
po ya fe havria defabaliado , y evaporado el mal olor ; pero cof- 
tole la prueba dos Indios, que fe le murieron luego, con que fe 
dexo haíla oy. No me maravillo tanto elto, como el vér con 
mis ojos enel miímo cerro, quedandofe una cata en otra veta 
algo apartada delo que hedicho , haviendofe ahondado apenas 
una veca, no le pudo profeguir por la hediondez, que de la 
tierra falia; y bolviendo yo por alli al cabo de pocos dias, vi en 
el pozuelo muertos algunos pajarillos, y otras fadandijas , en- 
togicados del veneno, que de fu olor exhalaba. Por la otra van- 
da de efte prohibido, y relervado cerro, para el tiempo que 
la Divina Providencia tiene feñalado, [e hicieron unas cafas, y 
ingenio de piedra para moler metales de plata, junto á una 
ciencga , que de el fe principia , y de qualquiera parte que en 
el fe facaba para fenalar los breves cimientos , falia el miímo 
mal olor que queda dicho. Era femejante al que tiene una Bo- 
dega llena de molto, quando efta hirviendo , grave , y pelado, 
que aun dá los que gozabamos del ayre libre nos ofendia. 

En el Mineral de Verenguela de Pacages, famolo, por 
haver tenido Indios de cedula para la labor de tus Minas, aun 
antes que Potón, y que las riquezas de fus metales no le hicie- 
ra inferior d ninguno , fi el agua en que luego dan fus vetas no 
eftorvara el ahondarlas. En el cerro, que fe llama de Santa 
Juana, feguia un Minero una labor de Plata muy abundante, 
y rica; quifo por defcubrir mas, dár un barreno duna de las 
caxas, con efperanza de encontrar con otra veta: diligencia 
ordinaria de los que fe ocupan en elle exercicio. Ácomodo dos 
Indios en el lugar que le parecio, y d pocos golpes, quecon la 
barrera dieron, fe defcubrio un vacio, de que falió tam peltí- 
lencial olor, que inftantaneamente murieron los dos Indios.Otros 
que eftaban mas apartados , falieron apriefía a avitar al Ámo; 
quifo entrar d vér lo que era, y favorecerlos, pero mucho an- 
tes de llegar a ellos, fe quedo tambien muerto , atravelado en 
los Callapos » O eícalera por dende [e baxaba ala Mina 5 y halta 
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mi tiempo fe quedo alli lu cuerpo, lin haver havido quien fe atre- 
vieile a intentar lacarlo para darle fepultura. 

En otro focabon del miímo cerro fe delcubrio , eftando yo 
en aquellas Minas , un pequeño- agujero en lo mas hondo de él, 
de que falia con un modo de ruida, que atemorizaba , otra exha2- 
lacion, Y vapor inficionado , y gruello, baltante á quitar la ví- 
da 4 quien en el le deruviefle ; apagabale la vela encendida , que 
junto ¿el fe ponia: feñal cierta de el mal que he dicho, y que 
los -Mineros experimentados, y cuerdos oblervan, y todos deben 


advertir. 
CAPITULO IL 
Del conocimiento de las tierras por cl fabor. 


OLE que profefía el Arte de los metales, no juzgue por efcu- 

lada diligencia ninguna que pueda ocalionarle fu mayor co- 
nocimiento. No de menor noticia de la pureza, o mezcla de 
la tierra la experiencia del guíto, que el fentido del olfato. La 
tierra pura no tiene fabor ninguno, y tienelo de ordinario ma- 
lo la que efta mezclada con colas minerales ; porque apenas hay 
alguna que fe libre de aduftion, y todas fon fecas; y el funda- 
mento de la dulzura, O buen fabor, confifte en la humedad. Y 
pues la tierra, que tuviere efta mixtion, eftá muy difpueña a 
tenerla tambien de cofas mecralicas, no dexe el minero. curtolo 
de hacer (us pruebas , teniendo por principio aflentado , y cierto, 
como lo es, que no fe cria menosel Oro, y la Plata, y demás 
metales debaxo de forma de tierras, que llaman Llampos 
que en las piedras, o corperia , en el modo de hablar entre Mi- 
neros de .efte Reyno. Imprimenfe facilmente los fabores de 
las tierras en el agua pura, Gen algun valo fe detienen juntas, 
y mas (1 le les ayuda con el calor del fuego, dandoles uno, 
o dos hervores; y probandola defpues, juzgará el gullo la 
mezcla, O jugo que contiene : y quien quifiere adelantar ela 
experiencia , podrá dividirlo , y facarlo a parte vifible, y palpa- 
biemente , como fe dira en fu lugar , tratando de la preparacion 
de los metales, para beneficiarios. 
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CAPITULO AV 
De los nombres, y ufos de algunas tierras. 


Amolas fon en los Libros de Medicina algunas fvertes de 

tierras por les eteétos que hacen en la ded cuerpo huma- 

nO, y no esfuera de propefiro, que renga el Minero de ellas 

algon genero de novcia, pira que hallandolas en la caba de fus 
Minas, o orras femejantes, las conozca , y comunique. 

Es coloradifsima la tierra Lemnia, llamada aísi de la Isla de 
Lemno, donde fe faca , es muy parecida al almagre ; pero dife- 
rencianfe , enque efla tiñe luegala mano fi la roca, y la tierra 
Lemnia no: vendefe a peío de oro, que tanto precio le dá la 
elumacion, y comun concepto de fer rara en el mundo. Ayú- 
a á efto el cabarfe folo un dia en el año , que esa feis de Agof- 

, y no fin fuperfticion , por eftar perfuadidos, que folamente 
0 virtud la que fe faca efte dia. Es antidoto admirable con- 
tra qualquier genero de veneno, y pelte. 

El que lliman comunmente Bolarmenico, por fer opinion, 
que fe trae dela Armenia, es femejante a la tierra de Lemnia 
dicha ; defdice fu color de roxo en amarillo ; haylo muy bueno, 
y engrandiísima abundancia en los Minerales de efte Reyno, 
y en particular en el Cerrorico de Potros: , y en los de Oruro. 
Ufafe enremedios conftriétivos, y para reftañar la fangre. Es 
efte Bo! comun á lo que fñienten muchos, la Rubrica Sinopica de 
Diofcorides , y el Bolarmeno Oriental , la verdadera ucrra 
Lemnia. 

Dos maneras hay de tierra Eritria, blanquiísima la una , y la 
otra de color de ceniza, y efta esla mejor ¿conocefe en que re- 
fregandola fobre cobre limpio, dexa en el una feñal violada; 
tiene virtud de reflañar, y enfriar, y confolida las heridas fref- 
tas. 

Es blanca, y ligera la tierra 5amia, y le pega a la lengna fi 
con élla fe tóca; es jugofa, y quebradiza. Otra efpecje fluya, 
que es coftroía , y firme como piedra, fe llama After ; tie- 
nen ambas las virtudes-de la Erjrria ; y bebidas con agua, 
defienden de los venenos, y mordeduras de las Serpien- 
TES » 
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La tierra Chía esblanca, y que tira algo á ceniza, feme- 
jante a la Simia ; tiene demás de fus propriedades , facultad de 
defarrugar €lro(tro , y darle muy buen color, y luftre. 

El miímo efeéto hace la Selinelta , es la mejor la que 
relplandece mucho, blanca, frangible , y que prefto fe deshace, 
Gi fe echa en agua. 

Es la cierra Cimolia blanca, aunque hay otra que tira a 
purpurea, esla mejor la naturalmente grafía, y que fe frente 
fria quando fe toca. Reflueives las poltenas, y pequeñas incha - 
zones, la uni, y laotra, y na dexan levantar vexigas en las 
quemaduras del fuego. 

La Pnigite es cafi femejante en el color a la Eritria; pe- 
ro hallafe en pedazos mayores ; refrefca la mano que la toca; 
pegafe mucho ala lengua ; tiene las virtudes mu/mas de la Ci- 
molia. Parecefe mucho en el color ceniciento la cierra Melia 
a la Ericria: es afpera alradto, y entre los dedos hace ruido, 
como la piedra Pomes : tiene virtud aluminoía , aunque debil, 
como le conoce al guíto ; porque defeca la lengua tanto , quanto 
purifica el cuerpo ; cauía buen celor, y cura la farna. 

La mejor de las cierras que llaman Ampelites, es lanegra, 
molida , y mezclada con azeyte , fe deshace facilmente ; tiene 
vireid de enfriar, y reflolver , y tambien fe ula para ceñir los 
cabellos. Es toda bitumino/a, como el Azabache. 

De otra tierra hace mencion Cardano en fus Sutilezas, 
que imitando el modop de los Antiguos, ilama Britanica , por 
lz Region en que fe facada : cababale de pozos muy profundos; 
era blanca , y defpues de lacarle la Plata que tenia, fe efer- 
colaban con ella los campos, dexindolos con una vez de efe 
beneficio fertiles para cien años. 

Samejante efeíto a elta hace la que fe flaca de unas Telas, 
que eftán en elte nueltro Mar del Sur, no m 1 lexos del Puer- 
to de la Ciudad de Arica: llaman d efla cierra Guano, que 
quiere decir Eñtiercol , no por ferlo de pajaros, como muchos 
han penfado, fino por [a adimirable virtud en fertitizar los fem- 
bralos, Es liviana , .y efpanjola ; yla que le tras de la Isla de 
Y queyque , de color pardo ablerso , muy parecido al tabaco 
molido, aunque de otras Isleras que eftan mas cercanas á Ari- 
ct, fe laca de color blanquecino, que tirá 4 amarillo; tiñe 
tuego el agua en que le echa , como fi fuera forciísima legia ; es 
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fu olor pefado, y fus calidades, y virtudes con las de otros mu- 
chos fimples maravillofos de elte mundo nuevo, darán dilata- 
do campo a filoloficos difcurfos , quando-los agudos ingenios, 
que enel fecrian, le ocupan mas en el conoctiniento de las 
verdaderas ciencias, que en las trazas de'Íacar, y gozar (us in 
comparables riquezas, 


CAPTTULO Y 
De los Fugos, y primeramente del Alumbre. 


OS mixtos, que la naturaleza produce en las entrañas de la 
tierra, O fe derriten, o no : fino le decriten, O fon du- 

ros, y le llaman piedras : O blandos, y que facilimente fe def- 
menuzan en pequeñniísimas partes, y fe llaman tierras; y (1 fe 
derriten , 0 bueltos a fu primera forma quedan duros, y aptos 
a efliraríe con el golpe del martillo, y eltos fon metales ; O no 
quedan con la dureza, y aptitud dicha , y eftos fon los que le 
llaman jugos. Refultan de la mixtion de aqueftos quatro pri 
meros generos otras diferencias de compuellos, que quien fi» 
piere contarlas bien, hallará, que pueden fer once, y no mas, 
Los jugos, cuya humedad quaxo-el frio, fe derriten con el 
calor, como el Azufre ; pero los que el calor endureció , fe del- 
atan Con el frio, y agua, como el Alun bre , Caparrofa , Sal, y 
otros : darale de todos alguna noticia breve. Varios fon los ge- 
neros de Alumbres, de que hacen mencion los que tratan de 
medicamentos fimples ; pero el que es verdaderamente jugo de 
los que vamos tratando , es el Alumbre que lama de Roca; 
haylo blanco, tranfparente como el vidrio, y otro-que declina a 
roxo , y efte esel mas fuerte ¡tiene valerofifsima virtud de conf- 
treñir, y por eo le llaman los Griegos Eftipteria. Segun la doc- 
trina de Galeno en fu quarto Libro de la Facultad de los Sim- 
ples, ha de fer de calidad fria , porque todas las cofas conftrin= 
gentes lo fen; y por tal en fegundo grado lo pone Rupecifa , pa- 
ra infundir en la quinta eflencia de Raymundo ; pero-otros mu- 
chos con Diofcorides, lo notan por muy caliente , tambien por 
fus efeÉtos; no es aquefte lugar de examinar fus razones. 

El Alumbre que llaman de Efcayola, no es jugo, fino la 
tierra Samia , que amaban Alter los antiguos. 
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Tampoco es jugo el Alumbre feyíile, O de pluma, que fé 
tiene por cal en das Boricas, fino la piedra que lMdaman Ámian- 
to; porque ni esconftritivo al gafto , nt fe quema en el fue- 
go, aunque fe detenga mucho en el; propriedad particular 
de Amianto. 

El Alumbre Catino fe hace de la ceniza dela yerva An- 
thide, ó Sola, que llamamos yerva de Vidrio, de que hay 
egrandiísima abundancia en las pompas, ó Hanadas de Oruro, 
y en algunas partes de la Rivera de Laneacolio. 

Llamafe tambien Alumbre de rafuras la Sal, que fe hace- 
de sllas, d de las heces del vino, calcinadas hata que fe pon- 

an blancas. 

Abundan de Alumbre, como de otros Minerales, todas 
aqueltas Provincias. En la de los Lipes, junto á Colaha y cabe: 
23 de fLus Pueblos, halle una veta de el Qura vi en el agua Ca- 
lente, que ellá junto a la Ventilla , en el camino de Oruro as 
Chayanta, y en ella el verdadero Alumbre feyfile , 9 de pluma, 
con todas las leñas que de el eferibe Diofcorides. El mifmo traen 
4 efte Potesi de otro Mineral cercano 4 Porco. Haylo tambien en 
otras muchas partes, y con grandusima abundancia fe pudiera 
recoger en efta Villa Imperial, (1 fe quilicra aprovechar el agua 
de la Quebrada , O Guayco de Santiago que toda es en eltrenmo 
aluminofÍa. 


CAPITULO VL 
DE LA CAPARROSA. 


S la Caparroía una fubllancia mineral muy femejante al 
lumbre; nacen muchas veces juntas, y el modo de 
apartarlas es, que delpues de haver lacado de las piedras , O tier- 
ras en que fecrian las legias de que fe han de quaxar, le les 
mezcle eltando cotiendo cantidad de orines, y con ello le di- 
vidira la Caparrola abaxo , quedandofe el Alumbr= encima. Es 
mordicante al guflo, afpera, y conftriétiva , por donde le atri- 
buyen mucho3, que tiene las propriedades de Azufre, de Yer- 
ro, y de Cobre, la operacion del Alumbre , la agudeza det Sa- 
Vtre, y la fequedad de la Sal. Dán amagos algunos Alquimiñas, 
de que fe contienen en ella los ocultos mylterios de fu piedra , y 
fu nombre latino, que es Vitriolum , lo interperran de ete mo- 
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do, formando de cada una de fus letras una palabra: Vifitabis 
Interiora Terre, Reétificando , Inveniens Occultum Lapidem, 
Veram Medicinam ; Raymundo dice, que tiene mucha vecin- 
dad con el oro, yque ambas cienen un origen, y principio, y 
efto quiza es el tundamento de lo que afirman algunos, que es 
feñal donde fe halla de Minerales de Oro, a que no correl- 
ponde la experiencia en muchas partes de aqueftas Provincias. 
Acompaña de Ordinario al Cobre, y aísi fe halla en tanta abun 

dancía con los Metales negrillos, que participan de el macho, 
y de efte material fe cava el mal olor, que de ordinario tienen 
fos labores. Las que llaman Copaquiras, fon finilsinra Caparrol1,, 
y la mas pura , y de mayor efesta es la que llaman Piedra La- 
plz, por la Mina que de ella hay en lu Provincia , aunque tam- 
bien en Atacama fe delcubrid pocos años hi otra muy copio(ía. 
Es algo verdoía aquefta, y muy azul la de los Lipas. Hay tam- 
bien Caparrofa blanquilsima , ó amarilla , que es lacon que le 
hace la Tinta ; los varios coloresle han dado diferentes nom- 
bres , y fon efpecies fuyas las que llaman Mi, Sori, Calchitis, 
y Melanteria. Acerca del temperamento de lu calidad, no fal- 
ta quien dude, como en la del Alumbre ; puts no contentando- 
le algunos con darle el grado tercero de calor , quieren que llegue 
al quarto, y otros alcontrario , con Juanes de Rupeciía, que 
quizá figuen a Raymundo, la notan por fria en el tercero gra- 
do. Es admirable fu efeéto en la operacion del agua fuerte, en 
que, como hi fueran Sal, fe derriten , y convierten enagua los 
metales. Es ocnlaz defengaño , y prueba de la pofsibilidad de la 
tranímutacion de nos en otros : pues con ella deshecha en agua, 
fia mas artibcio lc canvigres en Cobre fino, no folo el Yerro, 
fino tambien el Ploma, y el Eftano, y aun dá la Plata hace def- 
caccer de fus quilates, yizreduce á Cobre , con poca ayuda de 
otro metal muy coman, Saráfe dela Caparrofx, con fuerza de 
violentifsima "e » £hazeyre que llaman de Vitriolo, de ma- 

ravillo/as virtudes ; hracenfe con arufitio dos generos de Ca- 
parrola, azil , y verde, del Yerre, y Cobre quemados con 
Azufre. Adelante fe dirá el modo, y fe declararán los daños, 
que efto ha canfado en beneficio de los metales , aunque hafla 
ahora no le han conocido. 
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CAPITULO VIL 
DD "E" TECAS Mo ad E 


O es menos conocida , que neceflaria la Sal en el mundo. 
Tiene la miíma virtud la mineral , que la que le quaxa 

de agua falada del Mar, de Lagos, oO de Fuentes ; pero dife- 
rencianfe, en que la fubfiancia de la Sal de la Mina es mas 
denfa, y apretada, de donde le procede el: fer tambien mas 
conftriétiva , y no derretiríe tan facilmente en el agua, como 
la marina, O quaxada. Son muy abundantifsimas de Sal todas 
aqueltas Provincias, al paflo que cambien lo fon de metales; y 
no es la menor maravilla de aquelte nuevo mundo , el pedazo 
de Mar quaxado en 5a1 chriftalina , que hay enlos Lipes, y las 
Salinas que llaman de Garci-Mendoza : doyle elte nombre por 
fu grandeza 5 pues por donde es mas Corta fu travesia, tiene 
diez y feisleguas de ancho, y quarenta, O mas de largo ; y por- 
que ha (ucedido algunas veces defcubriríe mos como pozos pro- 
fundifsiimos enmedio de efte dilatado efpacio , que no han po- 
dido londearfe, y villofe muy grandes, y criados peces. Paflale 
con grande fielgo elta difiancia , alsí de la villa, porque los mas 
ciegan, por el gran refptandor, que la reflexion de los rayos 
del Sol caufa en aquetla llanura de criftal, (1 no es que fe pre- 
vengan tapando los ojos con toquillas negras; como tambien 
con peligro de la vida , pues ha fucedido yd hundirfe el caminab- 
te, y lu cabalgadura , fin parecer jamás feñal, ni raíftro de ellos. 
Quatro leguas de tas Minas de San Chrilloval de Achoco- 
lla, en los Lipes..elta ona laguna pequeña fobre un cerrillo, en 
on parage, que llaman Tumaquifa : hierve enmedio de cellz 
el agua levantandofe, y yapoco, yá mucho, con grande, y 
efpantofo ruido. Llevome la curiofidad a verla, y vérdadera- 
mente da pavor aquel perpetuo tumulto , y movimiento, y fon 
pocos losque fe atreven a llegará fu orilla. Efta tan turbia, que 
mas pareec barro , que agues tiene un delaguadero pequeño. 
y la que por ebfalo la convierte en Sit colorada , en ungarayco, 
O quebrada por donde. corres Es fortifsimo genero de Sil elle, y 
hace doblado efeto que la demas comun en el bemeficio delos 
metales : expertmentadolcha tambien fer muy eficaz rerme- 
dio para la dif.nteria $puede [er tenga alguna mezcla de Alunm- 
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bre roxo, _ le comunique con el color mas viveza. Pafa por 
junto a efta laguna una vera de piedra Yudayca, y en los alre- 
dedores hay mucho Mineral de Cobre 

Legua y media; de Yulloma, en la Provincia de Pacages, 
hay muchos Manantiales de agua tan falada , que fin recogerla 
fé quaxa enblanquiísima Sal, y crece tado el año mientras las 
llavias del Invierno no la desbaratan, y roban. Junto 3 Ca- 
quingora » Pueblo de la miíma Provincia, hay otras Salinas como 
aqueftas, y otras muclias en diferentes parres. La Sal de Mina, 
que llaman Gemna,ó de piedra, que parece criftal puro, fe- 
gun es de maziza, y tranfparente , fe laca en menor abundan- 
cía en ellos parages ; tiene Yulloma muy coptofas vetas de ella, 
Ep Curaguara de Carangas fe faca de muchos años a efta par- 
te, con aprovechamiento de fus Naturales, que fe ocupan en 
elta grangeria. Tambien junto a. la Rivera de Langacollo fe 
delcubrieron pocos año há otras. Veras; pero las Minas de 
Sal Yocalla, que puío Dios tan cerca de elle riquifsimo 
Cerro , y Villa de Potox1, para que no le faltalle. nada para el 
logro" de .fus metales, han «dado, y ddn tanta, que caf parece 
fa: numero increible. Gaftaníe por lo menos mil y quinientos 
quintales cada día , y há muchos años que dura efle confumo. 

Demás, del ufo, y -efeétos de la Sal , que faben todos, di- 
ce Arnaldo de Villanaya en fu Tratado dela Confervacion de 
la. Juventud, que es fobre todos los medicamentos para efto lz 
Sal Gemna , 0 de Vila. Llamalo Elixle mineral, y manda , que 
fe prepare con colas que no efirañen , O. defteuyan Ta naturaleza, 
y.no dice con quales, nt en que modo Juan Beguino en lu Ti- 
rocinio Chimico, eufeña d facar azeyte de ella, a que acribuye 
poderofiósimas virtudes. Dice mas, que lo que con elle licor fe 
bañare, quedará por muchos figlos prelervado de corzupcion, 
y. cree que.con el fe conlervo cl cuerpo de aquella hermofa 
Doncella., que refiere Raphael Volaterrano . fe halló en tiempo 
del Papa Alexandro Sexto, en un antiquiísimo fepulcro , tan fref- 
co como fi entonces acabara de eflpirar, haviendo mas de mil 
y quinientos años que cflaba, enterrado , y como confiaba por 
ol Epitafño, 
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CAPITULO VUE 
Del Almojstre, o Sal Ammoniaco , y otras Sales, 


Ntre las Sales , que lin artificio produce la naturaleza, es la 
l y masrara , pero la de mayor virtud, y fuerza la que llaman 
Almojatre, ó Sal Ammoniaco. Ármoniaco le llama cl vulgo, to- 
mando el nombre por fundamento para creer le trata de Armenta; 
pero no dité fino Ammoníaco , que es lo mifmo que Sal de Are- 
na ( que ello fienifica Ammos en la lengua Griega) hallafe quaxa- 
do en pedazos debaxo de ella, y con lu feqnedad, y ardores con- 
tinvos del Sol, fe recuece de manera , que le hace amarguls:ima 
(obre todas las Sales : ufale mas entre Plateros, que entre Medi- 
cos. Es uno ae los quatro que Haman Efpiritus, por volar ded 
fuego todo en humo , cono el Ázogue, el Azufre, y el Salitre; 
tiene propriedad particular para limpiar, y dar color al oro, y 
entra en las compoficiones de las aguas fuertes, que lo def- 
haran, 

Poca noticia tenemos del Nitro verdadero, que antiguamen- 
te fe quaxaba de las aguas del Nilo, aunque Alberto Magno 
dice, que tambien en Gofelagía haviaun cerro muy abundaure 
de Meual de Cobre , de cuyas raices falia agua , que fe fecaba en 
Nitro. Tampoco es conocido el Alfronitro, que es como fi dixe- 
tamos Íu efpuma. 

La Chrifocola, que llaman Átincar , o Borrax , es efpecie del 
Nitro artificial ; hacefe de orines.meneados al calor del Sol, en 
aímirez de cobre , conmano de lo mifmo , hafta que fe elpela, y 
quaxa, aunque otros lo componén de Almojatre , y Alumbre. 

Esel Nitro mas amargo que la Sal ; pero menos falado, ef- 
ta en el medio de ambos el Salitre :coníta de partes fequifsimas, 
y muy futiles; criafe en cimientos de calas viejas, y en partes 
donde fe fuelen recoger , y encerrar ganados; crece en la tierra 
de que una vez le laco, fi le amontona, y guarda , Ó fi montones 
de ordinaria tierra fe riegan con agua falitrola, rindená ca- 
bo de tiempo muy grandes aumentos , no inferiores á los fru- 
tos de las femillas que le fiembran. Conocido es fu'ufo' en la 
compoficion de la polvora , y aguas fuertes ; ayuda tambien ¿ 
la fundicion de los metales, como fe dirá defi pucs, 

Cc CÁ- 










































panda as se SS Ñ > 
y Ez un e K, AL 
' La 9 ' 
a . y 4. ” mm... 
dr 5 
A : E 
=> AN e ow> pd 


pa , 


LiBro l. DEL ÁRTE 


CAPITULO IX. 


De otros fugos, que fe llaman Besunes, 


"TNA de las cofas que mas daño hacen 2 los metales, ma- 
yarmente quando fe funden, es el Betun; porque los 
quema , y convierte en elconia, fi antes de ponerlos en fuego 
recio no fe les quita. Hay doce generos de el, aunque fon muy 
pocos los que fe hallan de ellos mezclados con los metales, 
fon Afpualcto, Prftafphalto, Napta, la piedra Gagate , Aza- 
bache. Ampelites, Malta, Piedra Tracia, Carbonesde Mt- 
ma, Ambar y que llaman de Cuentas, Ambar olorofo, y Al- 
canfor, Son todos los Betunes untuolidad , o grafía de la tierra, 
y aunque algunos pienían , que el Alcanfor es lagrima, O go- 
ma de un arbol, que fe llama Capar, de la Isla de Zebar , y el 
Ambar, O Sucino de otra yerva femejante al Poleo , con que 
de ordinario fe halla junto; y al otro olorofo le dán principio 


en la Mar de un Pez grande de cafta de Ballenas; por femejan- 


zas que entre eltas colas hallan, no repugnan , que otras co- 
mo ellas manen, y fuden de la tierra, y lean Betunes, como 
queda dicho. 

Cogefe el Afphalto en el Lago Sodameo, o Mar Muerto 
de Judea, en que entra el Rio Jordán, tres leguas de la Ciudad 
de Jeric>, no es. otra cola fino cierra grafía, que nada fobre el 
agua de aquefte dicho Lago , y llevada del viento, y de las on- 
dasa la orilla, fe condenía , y endurece. Es fermejante ¿la Pez; 
pero mas duro, y mejor color. Antes que Dios caftigafle aquellas 
nefandas Ciudades, Sodoma, Gomorra, Adama, y Seboin, abun- 
daba todo aquel fertilifsimo Valle en que ellas efaban de pozos 
de efte Betun , como confía de la Sagrada Hiltoria en el Genefis 
cap. 14. Hallafe tambien en otras muchas partes , y Provincias, 
y en alganas fe aprovechan de el en lugar de aceyie para los 
candiles. Y aunque en elte Reyno, como no fe ha tratado en 
el haita ahora, fino de buícar riquezas de oro, y plata, no fe 
ha reparado mucho en efta, ú otras curiofidades , con todo fe 
han dado a conocer por fu mucha copia , los materiales que de 
elte Betun hay en la cordillera de los Chirigaanass , en la Eron- 
to- 
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tera de Lomina, aunque no muy comunicados , por elldr en- 
tre los Indios de guerra. 

Es el Piffafphalto una como mezcla natural del Afphalto, y 
Pez, y afst 10 muefíira lu olor, ya falta del verdadero, le con- 
trahace con ella. La Napta es un licor bituminofo blanco, y 
algunas veces [e* hallz negro, es el que llaman Oleo Petreolo, de 
admirable virrud para curar dolores antiguos, procedidos de 
cauías frias. Atrae el fuego a s1, como la Piedra Iman al Hier- 
ro, con tanta fuerza , que aun eltando lexos de el fe enciende. 
Confirmo eflo la miferable experiencia , que el Conde Hercules 
de Ycontrarij Ferrárienfe vio , mandando aderezar un pozo, que 
en fus tierras terna , en que juntamente con el agua manaba 
abundancia del Petreolo, y por algunas hendiduras fe le perdía 
mucho. Pidió el. Oficial delde abaxo una luz encendida , pata 
ver mejor lo que hacia : defcolgaronfela en una lanterna, y por 
los pequeños agujeros de ella atraxo a si la Napta al fuego, 
encendiendofe en un inflante todo, y con no menor violencia, 
que (1 fuera una pieza de Artillería, arrojo, e hizo pedazos al 
pobre Trabajador , y voló una ramada, que [obre el poro efta- 
ba. Contole el mifmo Conde efta Hiftoria al Matiolo, y el la 
refiere en lu Diofcorídes. > 

Derritefe al fuego el Afphalto , y Piffafphalto, como ce- 
ra, O pez, y efi ilo le diferencian de la Piedra Gagate, O 
Azabache, y de los carbones de Mina, que arden, y fe con- 
fumen como la tea, ú otra ler. No tengo hafta ahora nsas 
noticia, de que en eflas Provincias la hava de eftos, ú de les 
demas betunes, aunque me perívado, que no (aka cn ellas 
(ino fu obfervacion, y conocimiento. 


GCAPLTULO X 
Del Azufre , y Antimonio. 


S el Azufre un Mineral conocidifsimo : engendrale de una 
fubltancia terreítre untuofa, y muy caliente, en tanto 
grado , que es tenido por la cofa mis parecida , que hay entre las 
compueftas , al elemento del fuego. Llamanlo los que tratan de 
la Filolofia fecreta de los metales , femílla mafculina ) Y primer 
agente de la naturaleza en fu generacion : y dicen , que la dife- 
rencia , que entre unos , y otros hay, proviene de fu varia purih- 
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20 Lipro 1. peL ÁrTE 
cacion, y mixtura con el Azogue; y yá ha fucedido, ques 
riendo yn Boticario hacer Cinabrio , que le compone de folos 
eltos dos materiales , hallarlos acafo convertidos en una plancha 
de iniísima Plata. Theophrafto Paracelío no acaba, defpues de 
muchas exageraciones , de ponderar las maraviilas, que en el 
Azufre le encierran ; y dice, que por providencia particular de 
Dios no fon publicos fus myfterios, y que es confulion de los 
que tenmiendole por Filofotos niegan la tranfmutacion de los me- 
tales, pues con el fe hace, y enfeña vn modo de Aceyte, que 
llama Epatica Sulfuris, con que la Plata le convierte en Oro ; y 
el Autor de la Difquificion Heliana enfeña lo proprio, para 
probar fu pofsibilidad, aunque en cantidad pequeña , con Azu- 
fre crudo. Con fu humo fe ayuda á quaxar el Azogue, y con- 
vertir en plata , de que lizy muchos teltigos de vifta en aqueía 
Provincia : y del mifmo , recogido en una campaña de vidrio, 
deñila el poderofifsimo Aceyte de (u nombre, de admirable 
virtud, entre otras muchas, para facar las reliquias del morbo 
Galico , tomadas en bebida conveniente, tres, Q quatro gotas 
cada dia , por efpacio de una femana.: es bueno para la dificul- 
tad de la orina , para los dolores de la gota , y otras cofas , que le 
podrán ver, en Diodoro Euchienre , y. otros muchos. Hay gran- 
diísima abundancia de Azufre en la Provincia de los Lipes, y en 
los: Confines de Pacages con la puna , que flaman de Lacora, o 
altos de Árica., y otras. muchas partes , demás del que fe halla 
mezclado conlos metales en muchos de los Minerales ricos de 
elte Reyno. 

El Antimonio , o Eftibio , que algunos Mineros conocen por 
nombre Alcohol, y otros, particularmente en Oruro, llaman 
Mazacote. Es un Mineral muy parecido al Sorocha , o metal 
de Plomo ojofo , refplandeciente , y quebradizo : haylo tambien 
ahebrado, y otro mas blanquecino, y menudamente granado, 
como 1e mueftra cl Azero quando fe quiebra. Es conmpueño de 
partes muy impuras:, y mal mezcladas de Azogue a y Ázufte; y 
parece aboroo de la naturaleza , que haviendo de fer metal, fe 
quedo en la improporcion, que vemos. Sacale de el con artifi- 
cio un genero de Azogue , que llaman Regulo, algo plomolo, 
y no de tan vivo moyimiento como el comun : enfeñan el. mo- 
do Porta, Veguino, y orros. El Azufre tambien de que fe 
compulo , le aparra de el con Agua fuerte , en Íu propriaÍ a 
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DE LOS METALES, 21 
de color verde, y que arde como el ordinario. Bafilio Valenti- 
no, en fu Carro Triunfal del Antimonio , entre otras muchas 
excelencias, que de el dice, enfeña a hacer de el la piedra, 
que llama de fuego , con que [e convierten en oro los metales, 
Paracelío efcribio tambien no poco en ella razon, y otros Ál- 
chimifias dicen, y no acaban de un aceyte, que de él fe faca 
para efle efefto; pero con mas cierta , y mas necellaria expe- 
riencia, alaba Matiolo el fuyo para curar ulceras antiguas , y 
otras colas medicinales. Tiene el Ellibio virtud de fecar , y conf- 
treñir, y el preparado que llaman Hiacintino la tiene poten- 
tiísima para hacer purgar, y provocar el bomito. Sacale muy 
de ordinario el Alcohol mezclado con los metales de Plata, y 
particularmente con los que llaman Negrillos en todo aquefte 
Reyno , aunque cambien en muchas partes le cria, y halla fo- 
lo. Haceles mucho daño como el Betun , y el Azufre, y aíst es 
mecellario quitaríele, como le dira de(pues. 


CAPITULO XI. 
De la Margarita , Oropimente , y Sandaraca. 


Laman a la Margarita Pycltes, que es lo mifmo que Pie- 

dra de fuego ; porque aunque otras lo de[piden , heridas 

con el eslabon, ninguna en tanta abundancia como aquelte Mi: 
neral, Quieren algunos , que fe engendre de vapores indigeftos: 
otros dicen, que es un compuello de Azufre muy impuro, O 
de Betun , y Piedra, Criafe en todo genero de Minas, y efpe: 
cialmente en las de Cobre , y Negrillos de Plata , por le mucho 
que de el participan , y por efto quiza dixo Diolcorides, que 
era la Margarita un genero de Mineral de Cobre ; y aunque Al- 
berto, y otros la juzgaron por totalmente efteril, y que no con- 
tenia en si Metal ninguno , la experiencia ha enfeñado lo con- 
trario ; y en el Alsiento de Minas de Montferrate, en los Chichas, 
quando le comenzaron 4 trabajar fug vetas, tarto tenian de 
Plata fus merales, quando fe vela en ellos de Margarita ; y en 
efe Cerro de Potosi, y otros, una- efpecie que hay de ella muy 
menuda entre los Negrillos, es muy cierta feñal de fu rique- 
za. Hay tartas fuertes de Margaritas, quantas las hay de metales, 
a quienes en lus colores reprefentan , esla mas ordinaria la do- 
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22 Lisro Í. DEL ÁRTE 
rada. Huelen 4 Azufre quando fe queman, y muchas arden, 
prueba de tener la compoficion que fe dixo. Suele hallarle en 
ellas Oro, Plata , y Cobre. Dañan 4 los metales que de ellas, 
participan , delmenuzando el Azogue, Ó enrrapando la fundi- 
cion y como fe dire, y remediniá adelante. 

Son el Oropimeare , y la Sandaraca de una miíma natura- 
leza, y virtud, y folo fe diferencian en et mayor». 0 menor co- 
cimiento , que tuvieron en las entrañas de la tierra;y afsi dí- 
remos, que la Sandaraca no es otra cola , que Oropimente mas 
cocido, y por efto tambien mas fucil en lus operaciones. Del- 
engañarale de ella verdad el que en algun valo de barro pu- 
fiere Orapimente lobre carbones encendidos; porque delpues 
de cocido lo hallará rubicundiísimo , y de tan vivo color, co- 
mo la mas perfeéta Sandaraca natural. Es el Oropimente , don- 
de fe halla cierta feñal de Mineral de Oro, y aun tiene en si al- 
guna femilla , O parte minima de elte preciofo metal ; pues co- 
mo refiere Plinio , en tiempo del Emperador Caligula , fe le faco 
alguno , y delpues aca no fe ha buelto a intentar aquefta obra, 
por fer mayor la cófta, que gl provecho. Es el mejor el relucien- 
te de color de Oro , coftrofo, y que facilmente fe deshace en 
unas como efcamas : y la mas perfeéta Sandaraca es la mas roja, 
pura , y quebradiza de color de cinabrio, y que echa de si pe- 
fado olor de Azufre; diferenciafe en eto , y mucho 'mas en las 
calidades, y virtudes medicinales de la Sandix , del mifimo co- 
lor que fe hace de Albayalde muy quemado al fuego , que al- 
gunos tambien llaman impropriamente Sandaraca. Son veneno, 
por la fuerza con que corroen, y abralan, no folo de los cuer- 
pos , lino tambien de los metales , como el Antimonto , el Ázu- 
fre, y otros jugos fecos; porque por la parte pingue que tienen, 
arden , y mezclados con los metales, queman, y confumen fu 
humedad, con que el metal fe pierde , y defvanece. 

Otros jugos hay mas raros, y menos conocidos , como el 
que dicen fe halló en una Mina en Ancbergo , blarico, y duro, 
que era veneno para los animalejos, que lo probaban, y quizá 
era de elte genero una veta, que he fabido de perfonas, fide- 
dignas hay en la Drovincia de Conchucos, del Arzobifpado de 
Líma , de que: los Naturales vfaban para quitar la vida 4 quien 
mal querian : hizola cerrar, y tapar el Santo Árzobifpo de los 
Reyes Don Toribio Alfonlo Mogrobejo. 

CA- 
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CAPITULO XIL 


De la generacion de las Piedras, 


O puede ponerfe duda en que haya alguna virtud activa, 

que engendre , y haga las piedras , como la hay para todas 

las demás cofas generales, y corruptibles del Univerfo; pero 
efta es dificultofifsima de conocer, por no rener lugar determi- 
nado fu generacion , pues-en el ayre, en las nubes, en la tierra, 
en el agua, y en los cuerpos de los animales vemos , que fe en- 
sendran piedras. Es fu materia próxima , como fiente Avicena, 
y Alberto, una mezcla de tierca, y agua , que (1 tiene mas agua 
que cierra , le llama Jugo; y (1 mas tierra que agua, lo llama- 
mos lodo: ha de fer viícoflo, y tenaz el lodo que huviere de fer- 
vir en la generacion de las piedras, como lo es el de que fe ha- 
cen los ladrillos, ollas , y otros vafos ; porque a no ferlo , evapo- 
rada la humedad con el calor, no quedara unida, fino hecha 
polvo, y tierra la materia. Es tambien neceflaria cola, que el 
jugo que fe ha de convertir en piedra fea vifcofo, como fe ex- 
perimenta en: nueftros cuerpos; pues es fentencia comun entre 
los Medicos. , que fe engendra la piedra en los riñones, y vexi= 
ga , de humores vifcofos , y tenaces , y cocidos del calor interior. 
Llena efid fin duda de aqueíte jugo petrifico aquel agua tan 
nombrada en efte Reyno, que Corre cerca de Guancavelica, y 
fe recoge en moldes de la grandeza, y fama que fe quiere, y 4 
pocos dias que el calor del Sol la labra , le convierte, y quaxa er, 
piedra , de que fe fabrican los edificiós. Mueren los animales que 
la beber, y noes dificultofo el conocimiento de fu caufa. En un 
cerro que llaman Pacocaba., una legua de las. Minas de Veren- 
guela de Pacages, eftdn unos. manantiales de agua, llena tambien 
de aquefte Jugo, que como va corriendo , fe vá condenfando 
en piedra muy pelada, ,.y dura de diferentes formas, es fu color 
blanquecino, que tira q amarillo. Fuera de efto , qualquier ma- 
teria poroía , que pueda recibir en st aquefle jugo petrifico, es 
apta para convertiríe en piedra , y aísi le han vifto en varias 
partes arboles enteros., partes, y hucílos de animales, conver- 
tidos en duriísimo pedernal. Algunos pedazos de palo vi yo en 
la Ciudad de la Plata, trardos del caudalofiísimo Ría de efic nom- 
bre , que toda la parte”, que de ellos havia eltado en el agua, era 
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24 Ligro l. DEL ÁrTE 
pedernal muy fino. Tambien vx muelas, y huelfos de Gigan- 
tes, que [e havian delenterrado en Tartja , convertidos todos en 
piedra muy pelada, y dura. 

Tienen las piedras [lus formas Ínbilanciales con que fe 
conftituyen en fus proprias elpecies, aunque por no conocerlas 
ulamos en lus difiniciones de circunloquios , por leñales, y ac- 
cidentes. Ala forma de cada una acompañan fus particulares 
virtudes , mucho mayores , que las que le hallan en los anima- 
les, y plantas, proporcionadas a lo mas que tarda en lu genera- 
cion la naturaleza : demas , de que por haver de tener las plan- 
tas; y animales difpoliciones , y efectos tan diferentes, no fe 
les pudicta dar tan uniforme, y bien mezclado temperamento 
como d las piedras y para obrar aqueltas maravillas, ni lu ma- 
teria blanda era capaz part recibir tanta fuerza ; como «ni la du- 
reza de las piedras para varizdad de figuras, y afsi no le hallan 
en ellas hojas, flores, ni fruto , pies , mimanos, como en plan- 
tas, y animales ; pero mayor virtud que en Todos ellos, 


CAPITULO XIII, 
De las diferencias que hay de Piedras. 


Cinco generos puede reduciríe toda la diverfidad que hay 

% de piedras; porque (í fon pequeñas, raras, duras , y que 
tienen reíplandor, y luftre, fonlas que fe llaman Preciolas: y 
Gon grandes, aunque fean raras, y lu luftre mucho , fe reducen 
4 Marinoles : (1 quebrandole le hacen aftillas, O como elcamas, 
2 Pedervales : fi eltán menudamente granadas, a guijarros: y 
las que no tienen las feñales dichas, á peñas, O piedras ordina- 
rias» Pero los Mineras para el conocimiento , y diftincion de las 
piedras fobre que arman, O fe crian los metales, tienen lus 
nombres, de que ufan entre si ordinariamente. Llaman Quijos 
a las piedras de caíta de guijarros, que participan de Oro, O 
Plara, o otro metal qualquiera, y lon de mavor duracion, y 
fuudamento las votas, que fobre aquelto arman. Cachi, es ua 
genero ,como de Álabafiro blanco coftroto ; y facil de quebrar, 
quiere decir Sal en la lengua general de aquefte Reyno, y lla- 
mante aísi poro que fe le parece; criale en el en vetas de me- 
tales pacos , mucho Plomo, que efte es el nombre entre Mine- 
rOS 


DE Los METALES, 25 
sos de la Plata bruta. - El Chumpi, llamado aííi por el PESO 
pardo, es piedra de cafta de Efmeril , con. participacion - de 
hierro, brilla algo obfícuramente » y €s dificultofo fu beneficio» 

r lo mucho que reliíte al fuego, Hallale con metales if 
grillos , y roficlores , en Potos , Chocaya > Y Otras partes. La- 
-macrudría es la que elta muy ¿prerada sy solida, y quebran- 
dolz, no mueltra grano, Mi porofidad mnguna 3 es fu color 
deíde amarillo claro, hafta retínto. Almadanetá laman 2.0810 
genero de piedra , por lu dureza , y pelo; es fotidifsima, de: color 
obícuro, hallafe en compañia de metales ticos yque fe crían en 
ella quando llega 4 madurar, O podrir, camo tanbien los Quixos; 
Criafe fobre ped=rnales.metal de Oro. Muchos tambien he vil 
to en eftas Provincias de Cobre puro, y otros con'Plara en elte 
modo de terruño. Amoladera es fa piedra ordínaría, que por 
el u/o de fu nombre conocen toldos. Hay metales muy ricos fo- 
bre ellas llenos de anco, € plomerti, y 4 los que mas ordina- 
riamente acompaña”, fon tosscobrizos. Raros, y de poca ella- 
bilidad fon los metales de Plara que le cefan en pizarras, aun- 
que es mas proprio tereubo para Oros Ciques llamán 2 las 
otras piedras que nacen con los metalos, O 4 fus lados, que 
tambien fe dicen cax:is , lon tolcas, y no muy duras, ni ma- 
cizas; no participan de metal de ordinario, aunque en algu 
no; Minerales, y vetas ricas tambien fe les pega algo de fu 
vecindad. Famolos han fido , y fon los Vilaciques de efte 
riquisimo Cerro de Potosi, por la mucha Plara , que de 
ellos fe ha lacado, y no es elta la «menor prueba, alabanza 
de fu profperidad fin igual. Vila ,.fignifica Ífangre , 9 cola co- 
lorada en la lengua natural de efta Provincia , y por unas 
pintas, O feñales pequeñas, que tienen de efte color , llaman 
aqueltas piedras care 


CAPITULO XIV, 
DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS. 


- AS Piedras preciolas , O fon traníparentes como el Diz- 

mante, O opacas como el Onix, O mezcladas de uno, y 

otro , como el Sandonix, y el Jafpe; es el agua la cauía prin- 

cipal de la tranfparencia , como la tierra lo es de la opacidad : y 

als1 14 razon, pos que unas piedras fon de mejor lulftre, y mas 
D craní- 
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28 Limro Í. DEL ArTE 

traníparentes, que otras, es la variedad de los humores de 
que fe quaxaron, por fer los unes mas puros , y mas claros, 
que los otros. Engendranfe , pues, las piedras blancas de un 
jugo femejante al agua, y alsi eftas fon las mas tranfparentes, y 
claras , como lo es el Criftal, y el Iris, llamado aíst por la feme- 

janza que reprefenta del Cielo, opuefto 4 los rayos' del Sol, 
El Diamante le engendra de jugo menos claro, y aísi es mas 
obícuro que el Criftal, O el Iris: efla miíma variedad fe ve 
en todas las demás piedras preciofas de qualquier color que 
fean, O ya conften de jugos verdes , como la Efineralda, y ! 

Praíma : 0 de azules como el Zafiro, el Ciano , y algunas el 
pecies de Jafpe: O de rojos, como el Rubi: O de purpureos, 
como los Jacintos , y Amatiftas : de color de oro, como los 
Crifolitos , y Topacios: O de mezclados, como los Opalos. 

Y aíst fe puede con razon entender, que el refo de las 
otras piedras, que no fon tranfparentes , fe engendran de mezcla 
de jugos negros, y no puros, como vemos, que el agua, aun- 
que efte muy limpia, y claras pierde fu tranfparencia , fi fe le 
mezcla algun poco de tinta, 'u otro licor femejante, aunque no 
pierde el luítre de fu fupcrficie. Procedeles a los jugos dichos 
la diferencia de colores de la diverfidad de mixtura de los dos 
eNremos., blanco, y negro, en la materia de las piedras. Aun- 
que la autoridad de Raymundo, a quien figuen inuchos, atri- 
buye elo mas inmediatamente a la variedad de los metales , de 
cuyos licores, jugos purificadifsimos , trafpaflados, y calados 
por duriísimas piedras, en lo concabo de: eilas fe crian, y qua- 
xan las preciofas$, que en el valor , y elirmacion correfporiden 
proporcionalmente d fus principios ; al Oro, el Rubi; el Dia- 
mante, a la Plata ; y la Efmeralda , al Cobre, y afsi las demás, 
En el Compendio de la Tranfmuracion , que dedico d Roberto 
Rey de Inglaterra , enfeña muy en particular hacer por Arte las 
piedras preciofas tan finas, y de tanta virtual, como las que la 
naturaleza produce'con varias mezclas de aguas de metales: 
Ciencia, que fobre las demás que tuvo efte admirable Varon, 
parece excede" d la capacidad humana. Algo acredita aquefte 
modo de fentir el ufo de hacer efmaltes de colores varlos, Do 
las colas Minerales con que fe derrite , y mezcla el Vidrio, y las 
Piedras falfas que de la miíma mancra le componen. 

Hallante lus faltas en las piedras preciolas tranfparentes, 
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DE LOS METALES. 27 
que por ferlo fe echan mas de vep en ellas, que en las comunes, 
como las manchas en la mas rica feda, o fino paño, y fon raras 
las que no tienen algun lunar, O defeéto , como pelo, nube» 
fombra , fal, 9 como colas todas que en ellas engendran, por 
no fer el jugo de que fe compulieron todo de un color miímo. 
La fombra fe engendra de haver fido en aquella parte el jugo 
mas obícuro. La nube, por haverle alli mas blanco. Los pelos 
de que fe hallan mas ofendidos los Zafiros ; la Sal, que partt- 
cularmente ofuíca 4 los Opalos , y el Plomo a las Efmeraldas, 
fon impedimentos de otros colores diferentes del proprio de las 
piedras en que le hallan. 


CAPITULO XV. 
Si bay Piedras preciofas en aquefte Reyno. 


Ola la Plata ha fido el cuidado principal de los que hafta 
ahora han refidido en aqueítas Provincias, y afsí no le ha 
reoarado en buícar fus piedras preciolas para el adorno de la 
corona de (us riquezas, aunque no hay pequeños indicios de 
que no le falta aquelta prerrogativa d aquelte profpertísimo 
Reyno. Fama conftante hay , y yo lo ol muchas veces en la Pro- 
vincia de los Lipes, que en la: de Atacan, fu vecina, havia 
fAniísimos Diamantes , y que por un poco de Coca , que no va- 
lia dos reales, havia dado. 12. India vieja un puñado de ellos 
brutos , que valieran en Efpaña muchos ducados. Es tierra fer- 
tiliísima , de muy hermo(as, y viltoías piedras, y no [era fin fan- 
damento el credito que á fu riqueza le diere en elta materia. 
Amatiftas hay muchas cn el Cerro de fu nombre , que ella 
junto al alsiento de Minas de Elimeruco , y en el rico de Santa 
label del nuevo Potosi fe facaban entre fus metales de Plata ri- 
quiísimas, y muy maduras piedras de efe genero ; haylas tam- 
bien acia el Paraguay , y Buenos Ayres, crianfe en lus pampas, 
O llanadas debaxo de tierta, ¿.uno , 0 dos eftados dentro de unos 
que llaman cocos , que fon como bof1s, can grandes como una 
cabeza de durifsima , y pefadifsima ,piedra de calla dé peder- 
ii , de dos dedos de gruello a la redonda, Íinecos por de den- 
tro , y quaxsdos por todas partes de puncas labradas maravillo- 
lamento por la naturaleza de eltas.piedras, 135), 0 menos duras, 
DD. Le- 
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23 Limro L DEL ÁRTE 
fegun la difpolicion en que le eflaban, quando rebentó el Coco, 
canfafe, quando efto Íncede, no menor ruido que el que hace 
una Pieza de Artilleria quando fe difpara, y tiembla la tierra 
por muy grande efpacio , y enla fuperficie fe refqucbraja, y 
abre, feñales que lo fon , para que los que lo oyeren caben alli, 

faquen cl Coco hecho dos , o tres pedazos, cola muy fabida, 
y vifta en ellas partes. Énruna de las jornadas que hay defde Po- 
ton álos Lipes. junto d la que llaman Agua caliente, por la 
que alli maña , hoy una Pampa Mena de un genero de piedras 
crifíalinas , puras , y traniparentes, labradas de naturaleza en an- 
gulos , que rematan en puntas Recogl cantidad de ellas todas 
las veces que por alli palse, admirado de lu hermofura , porque 
parecia cada una un Sol, a la reflexion de fus rayos 5 la mayor 
que hallo era del groflor del dedo pulgar. 

De efta calla, aunque mucho mas pequeñas, hay abundan- 
cia en los Pueblos de Callapa , y Yullama, de la Provincia de 
Pacages RBecogi tan bien algunas labradas naturalmente, co- 
mo puntas de Diamantes, del groflor de garvanzos , y entre las 
arenas lavandolas. obferve varias veces algunas puntillas peque- 
ñas de color de Oro cranfparentes, como finifsimos Topacios , y 
otras como Granates., que <a fer mayores fueran de muy grande 
eftima, y no dudo que fe hallarán, fi fe buícaren con aficion, y 
cuidado. 

Las piedras que llaman de Mina de Camara, en la Provincia 
de Larecaxa, compiten en hermofura con los Diamantes : gal= 
cante en efte Reyno en cintillos, y fortijas. 

En el Maxro., que llaman de Arica, en lu Puerto hay entre 


Jus penalcos otra Mina, que fe facan piedras rraniparentes Como 


Diamantes» y que en fu dureza la imiran, de quexambien le 
hacen Jojas. 

Í urqueías muy finas le facan en Atacama, uma vi yo en los 
Lipes tan grande como un real de a dos ; es gala muy eftimada 
etrre dos Indios de efa Provincia tracr farras de pedrezueclas 
de efte genero, mennda , y curiofamente labradas , traentas 
los varones mas grnefías a los cuellos , como gargantillas, Hay. 
las tambien de piedras verdes. y las unas, y las otras es la cofa 
qne mas apetecen-los Chiriguanaes de guerra, y.el mas estima» 
do de los refcares que fe les lievz. 

Cirianíe tambien Perlas en la Cofta de Átacama, y pe los 
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DE LOS METALES. 29 
Mexillones , que facados de fus conchas le traen a vender 4 
elas Provincias: es muy ordinario hallarlas quando fe lavan pa- 
ra guiíar , O le comen. A 
De las Provincias de abaxo no tengo nopicia cierta en elta, 
materia, por trataríe poco , O nada de ellas en eltos Reynos : de- 
más , de que mi princspal intento no ha fido fino darla a V, Se= 
ñoria de los Minerales de las Provineias fujetas a fu Gobierno, 
que yo perfonalmente he vilo, aunque al principio de la con= 
quiila de elta tierra fe hailaron entre los Indios muy grandes, y 
preciolas Efimeraldas, como de fus Hiflorias coníta. 


CAPITULO XVL 


De los otros generos de Piedras. 


Oco importa á los Mineros, en cuya gracia principalmente, 
por mandado de V, Señoria, le efcribe efe Tratado, el 
difcurío mas particular de las demás piedras, aunque las comu- 
nes , por ferlo, no hay quien las conozca ; y quando en las cabas 
de lus Minas le encontrare con alguna, por íu color , y tranfpa- 
rencia rara , ella miíma fe grangeara la eltimacion, y aprecio, fa 
la codicia del Oro, y de la Plata que fe bufca, no cegare los ojos, 
y el difcurfo, de manera, que no de lugar á que en ella fe repare. 
Pero porque juntamente fe ha dado noticia de las cofas Minera- 
les que en elias Provincias hay , y las piedras que fe reducen a 
genero de Marmoles , fon, defpues de las preciofas, las. de mayor 
elimacion ; no es julto paffar en filencio los que en aquefta tier- 
rá conocemos, pues por lu abundancia, y herniofura pueden, 
no folo competir, fino exceder. a los mas famofos de las Hiftorias. 
¡A enga el primer lugar la Provincia de Atacama , digna por las 
muchas maravillas de todo genero de Minerales , y piedras de 
precio que en ella fe hallan , de fer muy efcudriñada, y vifta 
eon particular cuidado de períonas miuy praóticas en eftas ma- 
terias. 

Producelas de todos colores», ton tan vifiofos marizes , y her- 
moto lufire , que fola fu abundancia , y grandeza es caufa de que 
no le tenga , y cuenten entre las muy preciofas, 

Lleno efid todo efte Reyno de curiofas Aras, hechas de ef- 
tas piedras , y d Europa le han llevado no pocas : no le han hala 
ahora ocupado. en otros ufos, O por falta de quien las labre , 9 

por 
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porque el animo de bolveríe a Efpaña llenos de riquezas es co- 
mun en todos los que en eftas partes vivimos, y no dá lugar á 
que haya quien quiera por aca perpetuar fu memoria con fober- 
vios edificios , que con aqueftas piedras pudieran hermo- 
learfe. 

Quando (le elcribe aquefto hay una en efta Imperial Villa. 
digna por fu variedad , luftre, y grandeza , de llegar d los ojos, 
y fervicio de fu Mageftad el Rey nueftro Señor : tiene de lar- 
go Íels palmos, y Íeis dedos y un palmo menos de ancho, y dos 
dedos de grueífo , en forma de tablon , Ó meía muy capaz: eftá 
toda llena de muy hermofos zelages , que la mezcla de fus colo- 
res caulan : haylo rojo, encendido, y claro : otro mas obícuro, 
como negro, amarillo , verdolo , y blanco. Sobre la mancha 
mas obícura que la piedra tiene , parece que cayo nieve, ó le 
vertioleche, legun es la blancura, que entre fus fombras cam- 
pea, 

Crianfe tambien una legua de las Minas de Verenguela de 
Pacages otras piedras, no inferiores en la nobleza de fu fubltan- 
cia y y Inftre á las de Atacama, aunque no tan variadas de colo- 
res : fon blancas como Alabaltro , y tranfparentes, y el ferlo por 
unas partes mas que por otras, caufa unas como nubes, que las 
hermolea , y hace muy viftofas: no embeben humor ninguno, 

r fer de compolicion tan solida , que parecen de naturaleza de 
criftal. La Pila Bautiímal del Puebla de Yullama, con fer bien 
capaz , es toda de una piedra de eftas, y aunque tiene mas de 
feis dedos de gruelfo, le ve por detuera la luz de una vela, que 
dentro de ella fe enclende. En el Colegio de la Compañia de 
Jefus de la Ciudad de la Paz hay una hermofa Pila de pie de 
aquelta piedra , por cuyo medio le veía fubir el agua d la taza, 
como (fuera por un vidrio traníparente, y claro, 


CAPITULO XVIL 
De algunos accidentes de las piedras, y lus caufas. 


Emas del refplandor,.y tranfparencia , que como Íe ha dí- 
cho, le vé en algunas de las piedras, y en las mas ordina- 
rias no, fe hallan tambien otros accidentes , que las acompañan, 


como lon dureza en unas, y blandura en otras. Esen tanto gra : 
do 
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DE LOS METAEES. ca: 
do propria de las preciofas la dulzura , que no le tienen por ta- 
les las que la lima feñala. Si la materia en la compoficion de las 
piedras es tenáz , y el calor que las deleca grande , y que reluel. 
ve de ella la himedad,fe cauía la dureza, porque fe "aprieta, 

condenfa en si mifma la materia ; y fi tiene poco, O nada de la 
tenacidad dicha, confumele con el calor lo humedo facilmen- 
te, quemafe la tierra , y queda la piedra blanda, y quebradiza. 
Tambien el frio , cerrando , y condenfando la materia , es caufa 
de la dureza que fe halla en las piedras, que con el fequaxan , y 
eftas fon las que fe derriten al fuego , porque con el fe defata, y 
corre el humor que dentro de ellas eftaba congelado. 

Las piedras que no tienen en si humor baftante para Con. 
fervar la parte terreftre de que tambien fe componen, faltan , y 
fe hacen pedazos en el fuego , y las que abundan mucho de fe- 
quedad, fe refuelven en el, en polvo, o cal. Ñ 

Son porolas algunas piedras, y Muy macizas, y bien amas 
fadas otras : proviene lo primero de no haveríe mezclado igual- 
mente, y bien la parte humeda con la terrelire en fu compofi- 
cion ; y aísi exhalando defpues con el calor el agua en las partes 
que no tenian mezcla de tierra baflante 4 defenderlas de fu vio- 
lencia , quedan aquellos vacios, Ó poros, que hacen a las pie- 
dras efponjoías , como por la cauía opuefta fucede lo contrario 
en las macizas. 

Hallante varias figuras muchas veces en las piedras, y no 
es de las colas que menos admiracion canían enla naturaleza. 
Puede fuceder acaío de la varia mezcla , colores, 9 venas de las 
piedras, como en las nubes , O zelages parece le reprelentan 
torres, ovejas, ú Otros animales , y figuras, y en el Plomo der- 
retido fobre agua fuele fuceder lo miímo. Muy celebre es entre 
Efcritores el Achates del Rey Pirro, que tan propriamente re- 
prefentaba 2 Apolo, y las nueve Mufas , como pudiera dibu- 
jarlas el Pintor mas primorofo. Otro tuvo Cardano, que era 
retrato verdadero del Emperador Galba. Dicen, que en Conf- 
tantinopla, en la que llaman Caía de la Sabiduria, eflá en un ge= 
nero de Marmol dibujada con las venas de la piedra, tan al vi- 
vo» la Imagen de San Juan Bautifta, con fu veltidura de came- 
llo, que no le faltara nada al Arte en fus delineaciones, fi el uno 
de los pies eftuviera mas expreffo, 

veñal es de no fer acalo, lino con particular conato, y no 
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, Lisro T DEL ÁRTE 

fin myllerio de la naturaleza , quando en alguna elpecie de 
piedras (e hallan de ordinario las miímas feñales, y figuras , CO- 
mo. las que refiere Leon Bautifta , hallarfe en el Campo de Ve 
rona., en que le ve proprifsimamente pintada la Imagen del fe- 
llo de Salomon; y otra piedra negra, que quebrada por una 
punta , fe halló en ella muy al vivo delineada una ferpiente, y 
enia victud de atraerlas d si, y el que fe la prefento a Alberto 
Magno, le afirmo haver vifto fobre ella amontonadas mas de 
quinientas Culebras. 

Quando fe hallan piedras que reprefentan animales, O fus 
partes, O pedazos de plantas, ú otras colas Corporalments, por 
relieve, y no por dibujo folo, puede fer la cauía la que yd 
queda dicha del jugo perrifico , que embebiendole en fus po- 
ros lo convirtió todo en piedra ; y afsi lo fiente Ávicena. Pero 
aunque algunas veces fe pueda atribuir a ello, no parece que fe 
puede hacer fiempre con fundamento baflante. Hallaníe a las 
faldas de los Montes Mifnenfes , junto a la Laguna de Allacia, 
en la fuperficie de las piedras , figuras relevadas de ranas, y de 
peces , de Cobre fino, y fon tan ordinarias, y tan proprias , co- 
mo ignorada la cauía. Llamaban antiguamente Conchites 4 un 
genero de piedra, que muy al vivo reprefentaba en fus deli- 
meaciones las conchas de la Mar : penlaban, que eftas, con el 
tiempo largo, compañia de piedras , y del jugo que las cria, fe 
havian convertido en ellas, y hacian argumento de que en tiem. 
pos pallados huvicfle banado el Mar el territorio de la Ciudad 
de Magara, donde folamente fe ballaban : pero oy no tiene lu- 
gar efte modo de penfar, firviendo de defengaño la maravilloíz 
veta. Ó fuerte de piedra parda aherrumbrada , y en partes 
amarilla , que eftá en el camino, que de elta Villa vá al. Valle 
de Oronelta , quando yá fe quiere baxar d él. Hallanfe en ella 
notable variedad de figuras, impreflas con tanto primor , que 4 
otwro que al Autor de la naturaleza le fuera impofsible el ef- 
camparlas. Algunas tengo en mi poder, en que fe ven conchas 
inayores, medianas, y mas pequeñas, imprellas unas por fu 
parte concaba, y Otras por la convexa, con perfeGtiísima de- 
lineacion de las mas minimas de fus feñales. Elto en el corazon 
de la tierra firme, y mas doblada , y montuofa de elte Reyno, 
y fuera locura peníar, que huvielle la Mar en algun tiempo 
inundado ella Provincia, y dexado [us conchas en aqueña: fola 
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DE LOS METALES, 33 
veta. Hallanle cambien en ellas con indecible perfeccion, figu- 
ras de lapos , maripoías, y otras mas extraordinarias, que por 
ferlo tanto, y na efcandalizar con fu novedad , no las refiero, 
aunque las he oido de perfonas Adedignas, Correlponde a cfte 
pedazo de my/terioía tierra por la owra parce del Valle de Oron- 
cota lu famolo Pucara, que en lengua de efta Provincia quiere 
decir Fortalez1. Es por naturaleza el mas defendido lugar que 
fe conoce en elmundo ; es muy eminente, y tiene fiete leguas 
de circuito, cercadas todas de alrifsimas, y inacelsibles peñas; por 
una parte fola hay una pequeña entrada, defpues de muy dificultofa 
fubida Es el efpaciofo litio de arriba hay muchos arroyos de agua, 
leña , paítos, quebradas, y tierras á propolito para los nfos huma- 
nos, 


CAPITULO XVITT. 
De ¡a generacion de los Metales. 


NS es maravilla, que acerca de la materia de que fe engen- 
ran los metales, haya havido tanta diverfidad de opinio - 
nes entre perfonas que puedan autorizarlas ; pues parece que 
con particular providencia, quifo ocultarla cón ellos el Autor 
de la naturaleza en la obícura profundidad en que los cria, y 
dureza de peñas en que los encierca , para poner algun eltorvo 
a la ambicion humana. Losque fe han alzado con el nombre de 
Fitofotos , por entender en el conocimiento de las caufas, de- 
xwndo la materia prima por principio remotiísimo de los me- 
tales , como lo es de todas las demás cofas corporales del mundo, 
feñalan otra, aunque tambien remota , que es cierta exhalacion 
humeda , y untuola par una parte, y por otra una porcion de 
ticrra vifcola, y crafía, de ciya junta. refulta una materia , que 
no lolo lo es de los metales, fino tambien de las piedras ; porque 
fi lafequedad prevalece, fe engendran piedras ; y (1 tiene mas 
de humedad pingue , fe convierte en metal. AÍsi lo fienten 
Platón , Ariltoteles, y lus fequaces. De la abundancia de efta 
humedad pura , relplandeciente, y solida ; procede el luítre de 
los metales, en que entre los demás Elementos conocidamen- 
te predomina el del agua, y afsi corren, y fe derriten al fuego, 
Del vario temperamento , y pureza de la materia dicha , fe ori- 
gina la diverfidad de metales, de que es el mas puro fin de to4. 
dos 













































24 Ligro 1. DEL ARTE 
dos, y el principalmente intentado'de la naturaleza, el Oro, 

Muchos con el vulgo, por ahorrar de dificultofos difcur- 
los, dicen y que delde el principio del Mundo crió Dios los 
metales de la manera que eftán oy, y fe hallan en fus vetas. 
Agravio hacen a la naturaleza , negandole fin fundamento en 
elto la virtud produétiva que tiene en las demas coías fubluna- 
res. Demas, de que la experiencia en muchas partes han con- 
vencido lo contrario : y por exemplo , y prueba, bafte lo que 
a viíta de todos paa en Ylua, Isla que eftá junto d la Tofca- 
na, fertiliísima de yerro, cuyas vetas cavadas en toda la pro- 
fundidad que fe puede, febuelvendá llenar dela tierra , y def- 
montes cireunvecinos, y en efpacio no mas largo que de diez, 
Q quince años, quando mucho, le trabajan otra vez de nue- 
vo abundantiísimas de metal, que enlos delmontes, y tierra 
fe conviftieron. Lo proprio juzgan muchos que fucecde en efte 
rico Cerro de Potosí, y por lo menos vemos todos, que las 
pledras que años antes le dexxbaán dentro de las minas, porque 
no tenian Plata , le facaban defpues con ella, tan continua , y 
abundantemente , que no fe puede atribuir, fino al perpetuo 
engendrarfe de la Placa. . 

Los Alquimiftas (odiolo nombre por la multitud de igno- 
rántes, que confus embuftes lo han delacreditado) con mas 
profunda, y praótica Filofophia , haciendo anatomia de los mix- 
tos de naturaleza , reduciendolos a fus. primeros principios » dif- 
curren en la materia de los metales de efta manera. El Sol, di- 
cen, y todoslos demás Altros, con fu luz , O propria , Ó prella- 
da, rodeando continuamente la tierra, la calientan, y pene- 
tran por fus venas con la futileza de fus rayos. Quemada aísi por 
largo tiempo, fe convierte en otra fubltancia tambien terrea, 
como vemos que la leña, y piedras fe convierten en ceniza, y 
cal. Ella tierra aísi quemada, mezclada , y cocida con el agua, 
e tranímuta en otra cierta elpecie, que contiene en si algo de 
la fuftancia de Sal, y Alumbre. Cada dia experimentamos feme- 
jantes efeftos enlas legias de cal, O deceniza, enel fudor, y 
ora. gue del cocimiento adquiere fabor de fal. Ella prime- 
ra materia, 9 fundamento dela generacion de los metales, es 
el Vitriolo. Facilita el creerlo afsi el ver, que todos ellos pue- 
den por arte bolver a converciríe en el : el modo de hacerlo en 


algunos, fe dira adelante. 
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Efte Vitriolo, por la calor del fuego fubterranto , y atrac- 
cion del celefte, echa dos humos, O vapores, el uno terreno [u- 
cil , y untuofo , y algo digefto , que los Philolophos llaman Ázu- 
fre , porque en las calidades [e le parece: el otro humedo aqueo, 
viícoío , y mezclado de terreo futil , que es la mareria proxima 
del Azogue. Eltas dos vaporoías exhalaciones fe hallan en la tier- 
ra libre, y anchuroía falida , levantadas a la region del ayre , le 
cor. vierten en cometas, nubes, nieves , granizos , rayos, y de- 
más colas que en ella le engendran, y aparecen. 

Pero ( el lugar fuere angofto, y tan apretalo, que las d£- 
chas dos exualaciones humoflas no tengan lalida, bufcandola 
por entuclos relquicios,y hendiduras de las peñas,o lugar mineral, 
le engruelían , y convierten en los que ilaman medios Minerales. 

Si penetrando eftos humos los peñalcos no hallan cierto 
genero de Azufre lavado, y refplandeciente como plata ,que es 
como Margarita, fin el qual no [e pueden engrendrar metales, 
fe manchan las peñas de diverfos colores. 

Si fubiendo eftos vapores le les opone alguna piedra tan 
dura, que no pueden penetrarla , le convierten en perpetuos 
manantiales de agua , al modo que te experimenta en las or- 
dinarias deltilaciones. Pero fi trafpaffando las peñas hallan eltos 
dos jugos la Margarita , ó Azufrelavado , cali fixo, que fedixo 
poco ha ; deshacenlo, mezclandofe con el, y por cocimiento 
fuccefsivo le efpeía enla Mina, fe endurece, y hace metal. Elle 
diícuría es del Braceíco, en la explicacion de los Libros de Ge- 
tro. Los mas afirman fer la materia inmediata de los metales el 
Azague , y Azufre, y.que de la variedad de proporcion en fa 
mezcla, y de lu mayor, 9 menor:purificacion , y eximienta, re- 
fulta la diferencia que en los metales fe ve, 


CAPITULO XIX 


Dependefe la opinion de los que dicen, que el ÁZOSHE, 
y Azufre fon la materia de los 
Metales, 


OS que no juzgan por faétible , fino lo que les parece ferlo 
ala capacidad de fus difcurlos fpreluncion indigna de 
hombres doítoz, y que á muchos que fon tenidos por tales, les 
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debiera minorar el credito). niegan al Arte la pofsibilidad de 
tranímutar unos metales en otros, con razones, que no folo no 
convencen 3 pero ní aun aprietan. No: es de efte lugar el refe - 
rirlas, ni el examinarlas, aunque por la conexion que tienen con 
el conocimiento de metales. de quefe trata, fera fuerza tocar 
algunas, y dar d entender claramente la faqueza de fus funda- 
mentos. 

Dicen que los Alquimiítas ignoran el modo con que la na- 
turaleza cria, y perficiona los metales, y que yerran en decir 


fe componen de Azogue ,y Azufre ; porque a fer eño afsi , mu-= 


chos raftros, y leñales fe halláran de ambas colas en las Minas 
de Oro, y Plata, y de los demás metales , conftando por la ex- 
periencia lo contrario, 

Poco importa lo primero , pues convenciera quando mucho, 
gue de ordinario procedian mecantcamente, y no con princi- 
pios cientificos los que hicieron eftas tranfmutaciones ; pero na 
por eflo fe quitaba la pofsibilidad, y verdad de ellas. 

En loflegundo fe-conoce manifieftamente la temeridad con 
que le arrojan a afirmarlo que no faben. No hay cofla mas ex- 
perimentada entre los que tratan de metales, que la mezcla 
ordinaria que tienen de Azufre, y lu abundancia en los Mine- 
rales no es pequeña Tenal de lu mayor riqueza. Bafle por.exem- 
plo el, Roficler del famofo Cerro de Santa label del nuevo Po- 
rosi, enla ca Provincra delos Lipes , quecafi todo:£ra Plata, 
criado entre tauta abundancia de Azufre , que las caxas , O pe- 
ñas entre que fe cria el metal -ardían en llegandoles. las velas 
encendidas. Todos los que llaman Soroches , Mulatós , y Negri- 
llos, y los que tocan en Ántimonio, y Margarita abundan de 
Azufre conocidamente , como fe dira adelante. 

En el Azogue paa lo propio, aunque «menos advertido, 
por fer cofa que en los metales Erudos no éfta tan fujera a la vif- 
ta, ni perdiendofe en humo en los que fe queman, fe dexa co- 
nocer al olfato, coma el Azufre; pero bien experimentados fon 
fus efeítos enlos que con poco recato aísifien a los humos de las 
fundiciones, y de pocos años a eíta parte ha fervido de claro 
delengaño el Mineral de Challatiri, que eftd quatro leguas de 
efle, el más celebrado , y rico del mundo Cerro de Potosi, pues 
Sus metales fundiendofe por de Plata , como lo fon, dexaban en 
el horno fu plancha , y juntamente mucha dbundancia de Ázo - 
gue, 
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DE LOS METALES. 27 
gue, que fecogia entre lo menos caliente de las cenizas. Su co- 
pia lo mavifeto á la villa; y delpues aprovechandolo mejor 
por fu beneficio. ordinario, rendía tántó Azogne como las pie- 
dras mas ricas de Guancavelica , donde tambien podria fer. le 
hallafíen muchas reliquias de Plata en la gran fuma de metáles, 
que hafta oy fe han quemado : no se li ha hecho acalo la expe- 
riencia algun curiofo. 

Quando lo dicho no baftdra para delengaño, era de nin- 
guna fuerza para probar que los metales no fe compontan de 
Azogues, y Azufre, el decir, que carecian de ello fus Minas, 
pues como partes componentes havrian paflado yá a otra natu- 
raleza del todo , que de ellas fe hizo, dexando fus proprias for- 
mas. Pero defmenuzando mas eflos fecretos de .la naturaleza, 
facan los Sabios (no los Vulgares) de todos los metales otra 
vez «cl Azogue, de que dicen componeríe palpable, y vifi- 
blemente ; no efcribo el modo, por no ocalionar a experien- 
cias Chímicas, llenas de mas Inconvenientes que provechos. 
Tambien el Ázogue comun fe convierte en Plata fina, cierta 
prueba dela pofsibilidad, y verdad dicha, de que hay tantos 
teltigos de vita en aqueflas Provincias, que fuera temerario 
arrojamiento el defmentirlos a todos. 


GADIT UU LO a: 
De las cayfas eficiente , y formal de los metales, 


Emas de los Cielos, que como caufa univeríal concurren 
4 la generacion de todas las cofas , y lo fon de la de los 

metales, es neceflariala eficiencia de otra cauía proxima, que 
con virtud imprefía de ellos los obre en fu propria materia ; por- 
que las calidades de los Elementos por si folas no fon baftantes, 
ni: eftán determinadas a la produccion de cierto genero de mix- 
to, fino en quanto fon dirigidas de otra particular virtud, como 
fe ve mas manifieñamente en la de los animales. Efta , pues, pro- 
xima: caula, O virtud mineral, ufa como de infirumentos de 
las calidades elementares, y efpecialmente del calor , y frio en 
la: generacion de los metales: con el calor mezcla uniforme- 
mente lo terreo con lo humedo, que es la materia de que fe 
componen : cuecelo , y lo digiere , y elpeía , y con el frio lo endu- 


ra- 





| Limro Í. DEL ÁrTE 
reze , y quaxa, en forma de metal, mas, O menos perfeéto , Íe- 
gua la mayor, O menor pureza , que hallo en la dilpoficion pre- 
fente dela miteria. En elto le funda la opinion de Calilthenes, 
de Alberto Magno, y de otros, que dicen hay fola una elpecie 
de metal perfecta, que es el Oro, y que los demas metales, foa 
fus incoaciones , O principlos , de donde les viene la facilidad 
de reducirfe a lu perfeccion , y poder convertiríe en Oro todos, 
Los que niegan la polsibilidad de la tranfmutacion de los me- 
tales, ponen mucho ahinco en probar, que fon de elpecies 
completamente diítintas , y que alsi es impolsible el traníito de 
unos d otros; pero ni convencen lo primero con eficacia, mi de 
ello, q 1ando fe les conceda, fe ligue lo flegundo ; pues vemos , que 
lemejantes, o mas dificultolas cranímutaciones fe hacen po: Árte, 
y niuraleza. El Arce produce abifpas, y elcarabajos del eltier- 
col de los animales, y de la albahaca hace [alir elcorpiones, puel- 
ta.en el lugar, y modo que conviene. Y tambien es cola muy 
fabida , que en Efcocia de los pedazos de madero de los Na- 
vios, y de frutas de los Arboles que caen en la Mar fe engendran 
Anades, haviendo fin comparacion mayor diftancia de vivien- 
tes a los que no lo fon, que de unos metales 4 otros. Y demás 
de orras colas muchas que pudieran craeríe a elle propolito, ya 
quedi dicho , como los palos le convierten en piedras en agua 
de algunos Rios, y en el fultento, O nutricion de todos los vi - 
vientes es efta rranímutacion continua , y en los instales hace (u 
poísibilidad evidente la piedra Lipis , o prog azul , O ver- 
de; puescomo queda dicho, con ella deshecha en agua, fin 
mas artificio le convierten en et puro el Plomo, y Eltaño, 
y el Hierro, y aunque pueda defenderíe con mucha probabili- 
dad ,.que fe diflinguen en elpecie los metales, por convenir lu 
disnicion, no menos a las demás que al Oro , por las propieda- 
des particulares que a cada uno de ellos les competen ; y por la: 
parmanencia que en todos vémos, fin que la nacuraleza mueltre 
conato a pallar adelante , dandoles la ultima perfeccion de Oro, 
y -por otras razones que para elto le acumulan. Es tambiea muy 
probable la opinion contraria de Caltithenes, y Álberto , pues 
no es argumento coucluyente, para que dos colas fe diltingan 
en efpecie, que una difinicion les quadre a ambas, (1 no fe 
mueítra la diferencia efencial con que le conftituyen en tal fer. 
Como uo fe infiere fer el hombre, y el Leon de diferentes efpe- 
CLeS; 
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DE LOS MEALES. 19 
cres; porque le predica de ellos el fer animales ; porque a elta 
cuenta, Pedro, y Pablo, fueran tambien diflintos en efpecie, 
fino por las diferencias de racional, O irracional , que elte gene- 
ro limican. Y aísi aunque la ditinicion de metal, le competa 
a la Plata, y Plomo, como al Oco, no fe imfiere de aqui fu dif- 
tincion efpecifica, pues pueden fer, como lo fon, perfedto cl 
Oro, y imperfeétos los demás, dentro de la miíma efpecie de 
metal, como lo es el niño, refpetto del varon perfeéto, que 
aunque tiene la mifma difinicion eflencial, fe puede perficionar 
el niño, y participarla mejor. Las propriedades diferentes , que 
en losmetales fe vén tampoco eflorvan, pues fon accidentes, 
que acompañan aleflado de fu imperfeccion , y le les pueden 
quitar. Y la permanencia que parece tienen en fu fer , Ó proce- 
de de la tardanza , con que fecrian, y ván mejorando , que no 
depende de la humana obfervancia , pues aun d los arboles, y 
yervas no les vemos crecer, aunque las conocemos crecidas, Ó 
de la codicia humana, que antes de ciempo los arranca de [us 
Veras. 


CAPITULO XXL 
Varios accidentes de los metales. 


L derretiríe, y bokveríe 4 quaxar, es uno de los acciden- 

tes de los metales; y aunque en otras coías le halla , tiene 

algo de particuiar en ellos. Escaufa de ello la humedad de que 
le componen , que como la endurecio el frio , el calor del fuego 
las derrite, y fegun la varia proporcion, y fuerte, O debil mix- 
tura que tiene con la parte terrea , es mayor, O menor la dif- 
cultad que tienen en derretiríe : tiene mucho de humedo el Ef - 
caño, y muy mal mezclado con lo terreo, y de elto fegundo 
le proviene el extridor , que caufa quando [le muerde entre los 
dientes, y de ambas cofas la dificultad con que fe derrite antes 
que todos los metales. Defpues de el le derrite con menos fuego 
el Plomo : luego la Plara to ha mencfter mayor, por la fuerte 
mixtion con que fus partes terrea, y humeda eflán unidas , aun- 
que la humedad excede algo. El Oro por fer fu n.ixtura mejor, y 
tener en fu compoficion ¿l Azufre fixo, Ó parte terrea purifica- 
difsima , tarda mas en derretiríe que la Placa. En el Hierro excede 
lo terreftre impuro , y mal mezclado, y 1'si fe quema, y con 
fu- 
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40 LiBroO 1. DEL ÁrTE 
fume cada vezque fecaldea al fuego, yno fe finde por si en 
el, [ino es con grandoísima violcucid. Es el Cobre como al- 
gunos quiecen, metal muy vecino al Hierro, aunque con mas 
humedad , tarda en derretiríe , por [er compuelto de terreo 
muy adulto, 

Cafi el mifmo fundamento tiene el lultre que fe halla en so- 
dos los metales, pues quanto fu parte, que es mas [util , y mas 
pura, tanto mes refplandor tienen eltando igualados , lifos, o 
bruñidos. Sobrepuja en efto, como en otras excelencias, el 
Oro a todos los demis, y la Plata defpues de éla los reftanees. 
Es color blanco comun 4 muchos metales, anque en la Placa 
le haila mas perfecto ; no fe con que ojos la miró Cardeno, quan- 
do le pareció negra. Caufale de la hiunedad terminada de lo 
leco terreltre, furil, y digefto, porque fi efte fuere lolofo, 


impuro , ocombalto , fe produce el color obícuro , O negro, y 


conforme la latitud, que enelto fe halla, fon mas, O menos 
blancas los metales. Es el Oro amarillo , O eubio , color proce- 
dido: de lx <Jecocion fortifsima con que fu Azufre purificado 
tiene al Ázogue, a humedad de quefe compone , como en las 
legias, orines, y otras cofag fe experimenta caufaríeles elte 
color rubio en lo humedo de lo que padece de lo feco terreltre, 
que tiene mezclado por la fuerza del calor. El cotor del Cobre 
tiene el miímo principio, aunque por la impuridaid, y combul- 
tion de fus partes, y mila mixtion de ellas deldice del color 
del Oro, y mucho mas de fu nobleza, y quilates. 

No tienen buen olor, ni buen fabor gencralmente los me- 
tales por lo fulfuriedad que a todos acompaña , aunque el Oro 
huele, y fabe bien, por fu excclentiísimo temperamento, O 
poz lo menos no fabe, ni huele mal. De lo miímo les procedo 
el manchar las manos, O cofas quelos tocan , en que tambien 
riene excepcion la pureza fin igual del Oro. 

La duétibilidad, O poder alargaríe a golpe de martillo , es 
afsíimifimo propiedad de los metales. Es fu cauía la humedad 
que eftá encerrada en la fequedad que mueltran, que le rinde, 
y cede fu lugar quando los baten, de que fe ligue el alargarle. 
Es el mas docil para aquefto el Oro, luego la Plata , defpues de 
ella el Cobre reinado , el Hierro, el Eftaño , y Plomo. 

Quemanfe, y fe conflumen los metales en el fuzgo, pot 
el Azufre uutuolo, y terrelire de que le componen , como al 
con- 
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DE LOS METALES. 41 
contrario , los defiende de el la parte que tienen de humedad, 0 
Azogue. En el Oro primero , y delpues de el en la Plata , efian 
ellas dos colas tan purificadas, y fuertemente unidas, que ni la 
humedad puede evaporar , defendida de lo terrefire, que la 
ampara , ni lo terrefire le quema , amparado de la humedad que 
lo defiende , y por eto perfeveran en el fuego, fin difminute 
fe , ni corromperíe : Confumenfe los demás por faltarles la purti1- 
cacion, y union dicha de lus partes. 


CAPITULO XXIL 
Del numero de los Metales, y lugares en que fe criaz. 


OS que no fin nota de vana curiofidad atribuyen a las Ef- 
trellas , y Planetas particular infuxo , o dominio lobre al- 
gunas cofas , demás del general de los Cielos, fobre todas las fub- 
lunares, aproprian a las Eftrellas fixas la fuperintendencia en 
la produccion de las piedras preciofas, que parece las imitan, 
no folo en el refplandor , y luftre con que brillan , (ino mas 
principalmente en la fineza, y permanencia de (u ser 3 como al 
contrario, por la inftabilidad , y poca conftancia que en el pa- 
rece ticnen los metales, eflando debaxo de varias formas, yd 
derretidos, yd quaxados les feñalan efpecial fujecion á los Pla- 
netas, que por la variedad que reprefentan en (us movyimica- 
tos , laman Eftrellas Erraticas. Atribuyenles fu numero, nor- 
bres, y colores , llamando Sol al Oro ; a la Plata Luna ; Venus 
al Cobre ; Marte al Hierro ; Saturno al Plomo ; Jupiter al Efta- 
no ;y al Azogue Mercurio, aunque por no ler metal, aquefte 
ultumo cuentan otros en fa lugar al EleAro, mezcla natural del 
Oro, y Plata , en cierta proporcion, que fue en un tiempo te- 
nido por mas precioío que todos. Pero ni elta (ubordinacion , a 
aplicacion Cs cierta , ni tampoco lo es que los metales no fean 
mas de liece : antes fe puede prelvinic probablemente, que haya 
ento Interior de la tierra mas diferencias de ellos, que las que 
de ordinario conocemos. Pocos años hi que en los Montes Sud- 
nos de Bohemia, fe hallo el que llaman Bifamuto, metal que 
es como medio entre el Ellaño , y el Plomo, fin fer ninguno de 
los dos, ni conocido fino de muy pocos, como podrá fer haya 
otros muchos. Ni el ler folamente iete los Planecas [ quando 
E que- 
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Ligero L. DEL ÁRTE 
quer: ños atribuir algo a la fubordinacion, y concordancia que 
entre ellos, y los metales fe Imagina ) es cola cierta oy, pues 
31 con los infterumentos viforios , O de larga viíta , fe oblervan otros 
A mas. Vezte el Tratado de Galileo de Galiless, de los Satelites 
AA de Jupiter, y fe hallara el numero, y movimientos de agaeltos 
O: Planztas nuevos , advertidos con obfervaciones muy curtofas. 





E La experiencia ha gnleñado, y la razon lo perfuade , que el 

dE lugar mas proprio de la generacion de los merales, fon las ve- 
Él Y nas de la tierra, que difcurren por fu gran cuerpo , como ré- 
mE ceptaculos principales de lu humedad permanente, proporcio- 
AD nada a fu folidez, y dureza, como lo es la fangre a los cuer- 
h, 0 | pos de los animales. Las peñas encre que fe crian de ordinario 

1 los metales, que llamamos Caxas, firven de conduétos por don- | 
Al de fe ehcimina , y une.la virtud del calor fubterraneo, y el de l 
ME los Aftros, mediante el qual fe excitan los vapores, le difpone | 
Y mezcla , y purifica la materia de que fe crian, fin dar lugar d 
¡ Á | que fe divierta , y detvanezca por diferentes partes. Lo que en- 

mi tre caxa, y caxa vá, le llama veta; haylas de todos generos, y 






e firertes de metales, y de lo que de [us farellones ha delgajado 
E. el tiempo, 0 robado las lluvias, fe hallan efparcidos en cerros, 
Ñ y quebradas, los que llaman Sueltos, o Rodados, que fon pte- 
hi dras de metal. El miímo principio tiene, fegunlos que mejor 
| fienten, el Oro que fe halla entre las arenas de algunos rios, 
que no fe crio en ellos, como les parece 4 muchos, fino en ve- 
f tas, de que rodo con el agua d los arroyos. Aunque elto (lea, 
ñ como lo es, lo has natural, y ordinario, luele Íuceder a ve- 

cesssque en algunos parages , O pedazos de tierra y fe hallan los 

que llaman Criadzros, donde fe engendran metales fuera 
E d= las vetas, por la difpoficion de la materia, y pujanza de 
| virtud mineral, que alli concurrieron, 
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Del modo con que fe ballan tas vetas as los Metales. 






Efcubren las veras de metales , O el arte, O la forma. Ro- 
9 ban los arroyos con la violencia de fus avenidas, lo fuper- 
10 ficial, O primera capa de la tierra, y dexan defcubierta , y lim- 
' | pia la vera, li la hay acalo en el lugar-por donde el agua e 
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Arranca de quaxo algunas veces el impera de los ayres los ar- 
boles, con lus raices, y entre. ellas falen, y fe dexan ver pledras 
de metales, fobre cuyas vetas [e havian criado, y crecido. Ha- 
cen el efeto miímo peñafcos, Ó pedazos de cerros que fe der 
tumban, O batidos de rayos, o arruinados, O deshechos por 
falearles los cimientos, y eltrivos con que [e fultentaban , poc 
haverfelos quitado las corrientes de los rios. Muchas veces COn 
los arados fe han defcubierto veras ricas, como las que refiere Juf 
tino fe hallaron de Oro en Efpaña. Un quarto de legua de Chir- 

uifaca delcubri yo una de Soroches, en una hacienda mía, ha- 
ciendo bartec1ar una loma , y puede fer que en otras muchas 
partes de ellas Provincias , pues fon todas tan fertiles de Mine- 
rales, haya ofrecido la fortuna mucha riqueza a los Labradores 
entre los terrones . y que pol tio conocerla Te hayan quedado fín 
lograr fu dicha. El pegaríe fuego en los "montes, o de propolt- 
to, 9 acafo, como efcribe Lucrecio con elegantifsimos verlos, 
no folo did noticia al mundo de los morales, reduciendolos á 
forma en que fuelfen conocidos aparcados de las pledras en 
que eftaban ocultos , fino tambien ha fido, y puede fer caufa 
del defcubrimiento de [us vetas , como fucedio en el incendio 
de los Montes Pyrinzos , fegun afirman las Hiftorias d> Efpaña. 
Y aun menores violencias que las dichas baftan , quando [le 
mueftra la formua favorable , para hacer dueños de muy gran- 
des teloros. Con la pequeña fuerza que un caballo hizo pilan- 
do , fe delcubrio con la uña , en Goslaria, una abundancifsima 
Mina , como reñere el Agrícola, Arraticando unas maras de to - 
la, leña ordinarta en efta tierra, lacó corí la pequeña raiz un 
Indio que me fervia, una piedra rica de metal con Plata blan- 
ca machacada , media legua de las Minas de San Chriloval de 
Achocalla: en los Lipes : traxomela, defcubrila veca, y mane 
felté el cerro. En el riquiísimo Mineral de Tuno, en la Provin- 
cia de Corangas, fe juntaron al principio, d la fama de [us tl- 
quezas , muchos Soldados ; hallaronfe algunos pobres, 4 quie- 
nes no havia cabido parte en las vetas defcubiertas; y confirien- 
do' acafo entre si el ocden que darian en buícar lu vida, dixo 
el uno : Si eftá de Dios, aqui encontraremos con que remediar- 
nos todos; dio, diciendo efto , con la punta del pie en el fuelo, 
y apartada la poca tierra, que con tan leve golpe pudo defviar, 
le les defcubrio'a la vifta un pedazo de Plate blanca, que ficado 
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con indecible admiracion , y gozo , les remedio fín trabajo fu 
necelsidad prefente 5 porque era-del grandor de una botijuela, 
y defpues dió muchas riquezas á ellos, y 2 otros muchos la ve- 
ta de machacado , que debaxo de efla piedra, O por mejor de- 
ci: pura Plata eflaba. Elamofe la Mina de los Pobres, y fue la 
mas rica de quantas tuvo. aquer famolo aísiento. Acalo tambien 
le defcubrio el de San Chriftoval de los Lipes; abundaban fus 
peñalcos de viícachas, animalejos del grandor de liebres, caza 
ordinaria, y de buen mantenimiento en effas punas: cayó de 
un arcabuzazo una, hallola el que lá mato atraveltida fobre.un 
riquiísimo farellon de metal de Plata; pnuío por nombre a eftz 
vera delcubridora Nueltra Señora de la Candelaria. Regifiras 
ronfe otras muchas depues, que dieron merecida fama 4 “aquel 
afsiento ; pues por fu riqueza, y concurío de Elfpañoles , fue 
entee todos los que huvo haíta lu delcubrimiento el tercero de 
efte Reyno, delpues de Potosi, y Oruro. 


CAPLEULO A4A1V 
Como fe bufcan las veras de Merales, 


Emas de las veras de metales que le delcubren , y con que 

fe encuentra acafo , como queda dicho, halla otras la dí- 
ligencia humana, ayudada con el arte. Dan los colores de los 
cerros indicio no pe quemo de fi tienen , ó no minerales en fus 
entrañas , como fe dixo en el primer capitulo de elte Tratado, 
y le experimenta en quantos hay oy Minas defcubiertas en che 
Reyno, que fon de muy diferente parecer de los demas, aun a 
la vita de.los que de ella smateria entienden acunes No hay regla 
infalible , y cierta , para por cl color folo de la tierra hacer ar- 
gumento de la efpecie de metal en particular, que en ella fe 
eria, fin que las expertencias, O .enfayes lo manifie ften. Y aísi, 
aunque el termino mas ordinario en que le cria el Oro, es co- 
lorado +0 amarillo resto, como el ladrillo muy cocido Pl 
bien le hallan fus vetas entre < calichales blanco 05) COMO en Oru- 
ro” y Chayanta. Son ubios, de cola t de trigo, los mas de los 
Minerales, o Cerros de Piara de. eltas Provincias, 2 imitacion 
del ld exemplar de los del Mundo Potos., y el miíimo co- 
lor tiene Seapi , el de Pereyra, y otros en los L Lipes , que produ- 
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cen Cobre, aunque es pardiíco , verdolo , y colorado ¿ veces, 
fu mas comun panizo : en el Plomo, y Tos demas pafa lo pro- 
prio. De fuerte , que el verdadero delengaño confifte en el en- 
faye de las vetas. Eftas fe hallan, O delcubiertas en los farello- 
nes que crian fobre la tierra , que quebradas lus piedras las co- 
noce el Minero, por la diferencia que tienen de las ordinarias; 
enfayalas”, y trabaja en la Mina , fi es de provecho, o dá elpe- 
ranza de ferlo ; pero fi corren las vetas encubiertas y que llaman 
Encapadas , fe bufcan de eftz manera. Por las quiebras , que 
los cerros hacen , por donde el agua corre quando llueve, Ó 
por otra parte de fus faldas, le fube poto 4 poco con el mar- 
tillo que llaman Cateador en la mano , que tiene punta por la 
una parte , calzada de acero, para cavar, Íí fuere necellario , y 
por la otra boca para quebrar las piedras ; adviertenfe con dí- 
ligencia en las diferencias que fe encuentran de ellas, y que» 
brando las, que conocidamente no parecen de las ordinatias, 
fe encuentra con algunas , y2 medianas, ya muy pequeñas de 
metal : confiderafe » fegun el ficio, el lugar de donde pndie- 
fon caer que es neceflario efte mas alto fiempre. Llaman Ko- 
dados 4 efas piedras de metal, que afsi fe hallan. Siguenlas 
el cerro arriba , mientras de ellas fe ve raltro, y en no pare- 
ciendo mas, es feñal cierta y de que por alli cerca va la vera. 
Defcubrefe con una zanja , firviendo de fegura guia los fuel- 
tos de metal, que en el cavarlas le encuentran. 

Los ojos, O manantiales de agua que le ven en los cerros, 
no fon pequeños indicios de la cercanía de las vetas , pues corre 
por eftas el agua, que. por- aquellos fale. 

Suelen fer feñales de vetas arboles, matorrales , O yervas, 
que fiendo de un genero fe ven como plantadas a la hila, ha- 
ciendo mueftra de la Mina que debaxo de ellas corre. No cre- 
cen tanto, ni tienen el color tan vivo como las demas plantas 
que fe crian fobre vetas de metales; porque las exhalacio- 
nes que de ellos falen las delmedran , y enflaquecen ; confu- 
mefeles por efta canía mas apricíla el rocio de la mañana, 
que fobre ellas eze, y aun la nieve fe derrite primero en los 
cerros que tienen Minas, que en los circunvecinos que ca- 
recen de ellas, y en el lugar por donde las vetas corren, an. 
“es que en los otros que no las tienen. 
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De la diferencia que bay de vetas, y fu conocimiento, 


mi. le - 


Unque qualquier lugar en que los metales fe crian fe Ma- 
ma veta, elta ya introducido en el comun ulo de los Mi- 
neros llamar folamente afsi d la profunda , que cs la que de la 
fuperficie de la tierra entra azia lo hondo, O derecha , O con 
alguna decaldad, que es lo mas ordinario. A diferencia de ef- 
MLN ta llamanmanto a la que fe eftiende, y alarga azia los lados, 
fin decaida confiderable azia .el centro de la tierra. Muy-cono- 
lA cidos fon eltos dos generos de vetas, aunque las mas comunes, 
y eeabajadas fon les profundas. Son ras raros los que llaman 
Sombreros, 0 Mina amontonada , que fon criaderos de metal, 
| en donde ha lralla junta, en mas, o menos cantidad, y dil- 
AÑ tancia, fin que defcienda abaxo, mi fe dilate por los lados. 
| Los rumbos, que las vetas profundas corren han (ido muy 
advertidos entre los Mineros de Europa , teniendolos por [eña- 
les ciertas de fu mayor, Ó menor riqueza , y abundancia, Da- 
ban el primer lugar de excelencia a las que corren de Lefte á 
Delte , que es de Oriente a Poniente , o no muy diftantes de elte 
y rumbo , por la parte del cerro que miraba al Nortzc. En el fegun- 
4 do lugar de bondad ponian las que corren el contrario rumbo de 
E Poniente a Oriente, por la parte del cerro que fe inclinaba al 
| Norte. Daban el tercer lugar á las vetas, que corrian defde el 
ñ Norte azia el Sur , por la parte del cerro que mira dzia el Orien- 
te, y”poco , 9 nada de bondad á las. del rumbo contrario. Cono - 
cefe (1. la veta corre deíde Oriente azia Poniente, o delde el Po- 
niente dzia Oriente , y afsi de los demas rumbos en los Laquis, 
queaísi llaman los Mineros de elte Reyno a las divifiones , que 
fe vén en las junturas de las peñas , o caxas de las Minas 5 porque 
corren eftas defde la parte azia donde lalen, O delpuntan mas 
facilmente los Laquis, cofa facil de oblervar en farellones de 
peñalcos que Je ven fobre la tierra , para tener conocimiento de 
lo.que debaxo de ella paffa. Otras lemejantes advertencias po- 
| nen para el conocimiento de los arroyos, o rios que llevan Oro, 
¿Md aunque el fundamento es mas debil, pues no fe cria en ellos, 


MI fino en las vetas de que el tiempo, y las aguas lo robaron. Pero 
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DE LOS METALES, 47 
fin derogar nadaa la autoridad de los que lo fintieron, y efcri- 
bieron aísi, muchas veces ha mofirado la experiencia lo con- 
trario en las Minas de Europa , y de ellas partes, li yd no le di- 
ce, que tal vez virtudes vencen feñales, y que no carecen de 
excepcion ella , como ni las demás reglas; aunque fi da licencia 
para hacerlas nuevas el diferente Polo, y opuefto clima de elle 
Mundo nuevo, tomando por exemplar al mas famolo, y rico 
Mineral de ambos cerros de Potosi , daria yo el primr lugar de 
abundancia , y riqueza de metales, a las vetas que corren Nor- 
te Súr, por la parte del cerro que mira al Norte , rumbo que 
con pequeña declinación ázia el Poniente figuen las quatro 
principales de el. La de Centeno, que fue la defcubridora , la 
Rica, la de Ellaño, y la de Mendiera. El fegundo lugar diera a 
las que ván del Sur al Norte, por la parte del certo que mira al 
Súr , rumba que corren las demas, nombre del fegundo Mine- 
ral de aquelte Reyno, ¿que dd nombre la infigne Villa de San 
Felipe de Auftria de Ottro , que en riqueza de fus vetas, mul- 
ticud, y caudal de ellas, abundancia de metales, fundamento, 
y profundidad de lus Minas, y ¡luflre concurío: de fus habitado - 
res, ha competido dignamente con la grandiofidad de Potosi, De 
Lele á Oefte corren en diferentes afsientos , otras muchas ye- 
tas ricas, y las hay tambien en varias partes, en muy diverlos 
rumbos. Y aísi la regla general mas cierta en aquefta materia, 
es leguir el metal donde fe defcubriere , que Íi es con provecho, 
opor lo menos fin perdida, claro eftá que fin arricfgar nada fe 
aventura a ganar muchiísimo. Y fi la veta fuere caudalofa , y 
enfeña algunas mueftras dé oro, y plata, aunque no dén del- 
de luego los metales para el gafo, fe (iga, y ahonde animofa - 
mente, pues de pocos empleos fe deben cener tan grandes, y 
ciertas efperanzas de crecidos logros. Notorias fon las experien- 
cias de efto en los afsientos de Minas de mas fundamento de eftas 
Provincias, y para nuevo delengaño bafta , dexando otros cxen- 
plos , el rico Mineral de Chacaya, en que para enleñanza , y 
aliento de Mincros , defpues de tremta años , que con muy poca 
ley fe han feguido [us vetas, dín en la lobervia riqueza que he- 
mos vifto muchos, y oido todos En aquefte Reyno. Muy ricas de- 
ben fer las vetas angoftas para feguirlas, mayormente (+ tambien 
la dureza el:orva. Si el metal arma fobre quixo, y en algunos 
huecos le hallan granillos como de polvora , que es el que lla- 
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48 Lisro L. DEL Án re 
man Plomo, fiendo Placa bruta, aunque elto fea muy poco, y 
lo demás no renga ley , es feñal de riqueza en llegando 2 la hu. 
medad , como la tavo muy grande la veta que llamaron, Y elo- 
réra de los Pobres, en San Chriftoval de los Lipes. Si en el pozo 
que fe da le encuentran lamas , con la milmt feñal de Plomeria, 
efta muy cerca y2 lo que fe bufca. Da buenas efperanzas hallar 
Chrifocola , Herrúmbre, Oropimente, O Sandaraca , y junto 
a las caxas tierra de color de hierro,.y en el medio greda. o es 
mala leñal, encontrar con tierra leca, [1 cs amarilla, roja, 
negra, O d: erro color extraordinario: y es ntuy buena, [1 en- 
tre ella fe halla alguna mueítra de Plomo. Promeré el calichal 
mucho , y cl encontrar arena. en el lugar del metal 117ga. por 
bueno el Agricola, fiendo de muy futiles partes, y por MUY IDA- 
lo (1 fe halla tierra llena de guijarriilos» (1 nao le acaba , y muda 
luego cn otra. 


CAPITULO XXVI 
De los metáles en particular, y primeramente del Oro. 


¿L mas preciofo de los metales , y el mas perfeto de quan- 
By tos cuerpos cria la naturaleza (in 2nimo,.es el Oro, tan 
generalmente defeado, como conocido de codos. Engendrafe 
de la materia , y modo que queda dicho en comun de todos los 
metales ; pero de partes tan perfeÉtamente purificadas , y con 
tal decoccion unidas , que hacen ca11 incorruptible fu fubliancia, 
pues ninguno de los Elementos tiene fuerza para corromperlo , O 
deftruirlo. Perlevera mas puro en la violencia del fuego, que 2 
todos los demas confume. El ayre , nielagua , nolo enmoecen, 
ni desluftran, eltando en fu perfeccion, ni lo pudre, O deími- 
nuye la tierra , h2 grangeado meritilsimamente con la noblezz 
de fu ser la eftimacion que en todo el Mundo tiene : y las virtudes 
naturales , que acompañan la igualdad de lu admirable tempe- 
ramento , fon las mas 4 propoílito para la alegria , y confuelo de 
los corazones humanos, cuya piedra Imanes efte liempre co- 
diciolo metal. Las excelencias que entre los demas tiene, fe to- 
caron brevemente en el Capitulo 21. Las que atribuyen al Oro 
potable, los que de el tratan, para conlervar una juventud 
perpetua » fin accidente de enfermedades, fe queden con la 
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DE LOS METALES. 49 
obícuridad, que enfeñan fu compoficionen la fe que merecen 
fus Autores, y en muchos que; han efcrito de colas Nimera- 
les, fe vean los nombres de diverías regiones, Montes, y Rios 
famolos por el Oro que producen, que no eS mi intento nioleipit- 
car hojas , trasladando elcritos agenos, pues aundoxo de referte 
los riquiísimos criaderos que de el hay en aquefle nuevo Miun- 
do ; y de las Provincias del Perú, folo me remito a dar a V. Sc- 
ñoria breve relacion de los que fe conocen en el diítrito de va 
Real Audiencia de los Charcas, a que Y. Señora mertulísini2- 
mente prefide. 

No hay quien no haya oido el nombre de Carabaya, Tamola 
tierra por la abundíficia , y pureza de lu Oro, pues es tan (nn 
como el celebrado de Arabía , tiene velite y tres quilates, y Mes 
grados de ley: y aumqne Cs incresble la cantidad que fe ha facado, 
y oy le laca, eltán pór comenzar a librarfe muchas vetas ás 
eile rico metal : porque falla abmea (olanirare le ha entendido 
en recoger algo de lo robado de las Aguas. Coufina con Caraba- 
va la Provincia de Larecaxa, abuiidaute de Mineraies de Oro. 
Hallaíe en algunos de fús arroyos , en forma, y color de per - 
dbbgones de pioma pardlfcos, que derretidos coman fu color ru- 
bio con poca Merma de la mezcla, y capa con que le moftra- 
ban. No conoció eño por Oro el que lo defcubrio al principio, 
hana que le delengaño un Ámigo, a quien yo dixe lo que eta. 

unto 4 Larecaxa haíta Tipuani, tierra de Indios de Ger 
re, aque fe hizo entrada mas ha de veinte años defde la Cim 
dad de la Paz, estando yo en ella. Lo muchoque fe dice de lz 
riqueza de Oro que Íus ríos Tierra pulicra lu credito en duda 
4 no haver tantos teftigos de viíta que lo ainian. 

El nombre proprio de la Ciudad de da Paz es Chaquiy tit 
que Corrupramente llamamos Chuquiabo , quiera decir en len- 
gua general de aqueña tierra Chacra, O Heredad de Oro. Tis- 
ne muchas labores de El de tiempo de los Ingas. Es tierra cono- 
cidamente fertil de efte metal, y en tiempo de aguas fuelen ha- 
llar los muchachos en las calles algunas pepitas de Oro, mMtyor- 
mente en la que baxa por el Convento de Predicadores acia et 
rio. Y en el Valle de Coroyco, y otros de los que llaman andes 
de Chuquiabo, h1y tambien Ovo en muchas «quebradas , pardit- 
co por defuera como plomo. 

Los cerros de Placa de la infigne Villa de San Phelipe de 
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Aufiria de Oruro eflan rodeados por todas partes de otros, en 
que hay muchas, y muy caudaloías veras de puriísimo Gro, 
labradas del tiempo antiguo : una fola fe trabajo en el mio, á 
mi inflancia , y perfuation, en la loma que corre fobre los inge- 
nios de Plata , que llaman de las Sepulturas , de cuyos meta- 
les molidos , y beneficiados con Azogue, fe facó no poco pro- 
vecho : no fe (iguen halta ahora las demás, o por falta de apli. 
cación, por tratar todos de Plata 50 lo que es mas cierto, por 
mo fer tanto el Oro como fe cuifiera en las vetas, de que fe ha 
fiecho experiencia , aunque no debe dudarfe, que haya: algunas 
muy ricas entro tantas ,como en los mejores Minerales de Plata 
ha fucedido. 

El difírito de Ciayanta eftá lleno de vetas de Oro, y tiene 
algunos focabones antiguos, y en fu rio, que llaman Grande, 
fe hallan pepiras entre lus arenas ;y en el rio de Tinquipaya» 
fieve leguas de efe Potost, fe han hallado tanbien, 

Junto a la Ciudad de Chnquifaca , en los confines de Pac- 
ch2, Chuquichuquia y Prefio, hay muchos focabones, de cu- 
yos delmontes fe han facado algunas mucítras de Oro. Haylo 
tambien en el rio de Sopachuy arriba, d. ia los Chirignamaes, 
entre los quales tambien fe trene por cierto hay ricos Minerales 
de ello, que los mimos Indios ofrecierod defcubrir aqueñe año 
pañado. 

El rio de San Juan , que corre a las efpaldas de la Provincia 
de los Chichas , por donde confina con los Calchaguyes, es muy 
abundante de Oro. en Efmoraca, y Chilleo, de la miíma Pro- 
vincia, ellan patentes las labores antiguas. En la de los L"pes 
tambien lo hay en uno de los cetros que eltán junto 4 Colena 
Hay un locahon tres leguas de ete Pueble, en parage que llaman 
Abiranis , que en lengua Lipe quiere decir Mina de Oro. En la 
Provincia de Atasama tengo por ciertifsimo lo bay, por la abun- 
dancia de muy fino Lapislazuli que produce, en que-el Oro 
le cria. 

CAPITULO XXVII 


A 


DE LA PLATA, Y SUS MINERALES. 


S defpues del Oro es mas perfeéto de los metales la Plata, 
y lymiboliza con el tanto , que los que más contradicen el 
A)” 
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arte de lus tranímutaciones, no juzgan elta por impolible ; pues 
folamente le falea el color , y pefo para fer Oro : cofas, que con 
calzinaciones , y conocimientos al fuego, no fon dificultolas de 
alcanzar, como lo enfeñan muchos , y praétican algunos. Al 
grado de buena mezcla , de lus partes, y purificación de ellas, 
fe figue la perleverancia en el fuego, fin cali evaporarle, ni con- 
fumiríe nada, y la firmeza, y tenuidad de lu fubltancia, con 
que le fujera al martillo, y le permite cftender en hilos, y hojas 
futilifsimas. Pareciera impofsible de creer, (1 no fuera tan ex- 
perimentado , y comun entre los que tratan de efto , que le Ía- 
que de uma onza 2400. varas de hilo de Plata, aunque mas de- 
be admirar, que le cubra todo aquefto por todas partes con 
folos feis granos, O medio tomin de Oro: de manera, que 
con ferlo canto la Plata, es cinco veces mas dubitable , y tenue 
el Gro que ella , y aísi batido en panes, le dilata tanto, que con 
una onza fe pueden cubrir diez ancgadas, O mas de cierra. 
Criafe la Plata lagunas veces blanca, y pura en las Minas, 
arravelada como hilos en las piedras que llaman metal macha- 
cado , como el que fe ha lacado, y flaca en el Mineral de Tur- 
co, de la Provincia de Carangas. En Cltoquepina , labor de los 
Legas , dos leguas de Betengiela , de la Provineia de Pacages. En 
el Cerco que yo defcubri, y regifré, medía legua del Alsiento 
de San Chriiloval, en la Provincia de los Lipes. En Yaco de la 
de los Charcas, que de enmedio de fu meral rico cobrizo (o Ía- 
co elte año paflado una guia de Plata blanca, lobre metal caí 
leonado. Y en el riquiísimo Afsiento de Chocaya, de la Provin. 
cia de los Chichas le ha facado mucho machacado entre las mas 
ricas piedras de lus metales: y en caíí todos los afsientos de Mi- 
nas de eltas Provincias fe facan de quando en quando piedras de 
efte genero pafladas todas de hilos, y clavos de Plata blanca: 
pero en ningun otro Mineral he viíto hafta ahora lo que obfer- 
ve en Oruro en los metales que fe facaban de ua veta del 
Cerro de San Ghriltoval, que adentás de las hojuelas de Plata 
blanca, y pura que fe veian en (us piedras , Ó corpas, eltaba tam- 
bien lafercx menuda. O lampos llena de Plata, en polvo furi- 
fiísino , que fin mas artificio que lavarla, pudiera recogeríe 
como Oro: pero lo mas ordinario en todos los Minerales, es el 
criarle la Plata bruta incorporada en las piedras, de fuerte, que 
no le ve, ni dexa conocer, lino de los muy experimentados. De 
Edo la 
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la diferencia que hay de metales le dirá defpues, quando fe 
trate de lu beneficio. 

La abundancia de Minerales de Plata que hay enla Jurifdi- 

cion de la Real Anmdiencta de los Charcas es tan grande, que fin 
que huviera otros en el mundo, eran baftantes á llenarlo todo 
de riquezas. Enmedio de ellos efta el nunca dignamente enca- 
recido , y admirado Cerro de Potosi , de cuyos teforos han parti. 
cipado pródigamente todas las Naciones del Orbe. Merecen 
fus grandezas , y las de la Imperial Villa, 4 quien dio nombre, y 
Gtío fer eternizadas con particular hiñoria , por las mayores de 
ambos mundos. EStá cercado por todas partes de muchas, y 
mw y ricas Minas. Las de Porco , famofo Mineral de Los Ingas, y 
el primero de que los Efpañoles facaron Plata. Las de Anda- 
caba, cuyas labores tambien antiguas e admiran con fu pro- 
fundidad , difpoficion, y reparos a los mas experimentados Mi- 
neros, y cov fu multitud, y abundancia alleguran por muctros 
figlos metales de Plata , en cuya faca puedan ocuparfe todos los 
Indios de la mitad de efte Reyno. Las de Tabaco Nuño, don- 
de efi la famofa Laguna de fu nombre, una de las maravillofas, 
y coftofas maquinas , en cuya fíbrica de efta liberalifsima Repu- 
blica, ha galtado mucha parte de lus teloros. Recogele en ella 
agua baftante para hacer Correr un rio todo un año entero, con 
que muelen de dia, y de noche mas de cien ingenios , o molt- 
nos de Plata de Íu ribera. Tiene mas en fu contorno las Minas 
de Gouariguart, Caricari, Piquifa, la Vera-Cruz, Siporo , y 
otras muchas. En los Lipes fon Afsientos de mas fama Santa Tía- 
bel del nuevo Potosi, que en la hermofura del Cerro, y ri- 
queza dde lus metales fe le parece como en el nombre, La 
Trinidad, Mineral riquiísimo, Efmoruco , el Bonete que lla- 
man ; porque los picos del Cerro lo.reprelentan. Xanquegua. El 
Nuevo Mundo que fe defcubrio en mi tiempo , de caudalofif- 
íimas vetas, Abilcha, Todos Santos, Oslioque , San Chrifto- 
val de Azochalla, Sabalcha , Montefclaros, y otros muchos. 
En los Chichas, San Vicente, Tatali, Monferrate , Efmoraca, 
Tazna, Sbina , Chorolque, Chocaya , que llaman la Vieja, y 
la Nueva, que ahora ultimamente fe defeubrió , para enfeñanza, 
y paímo de Mineros, y teltimonio nuevo de la.riqueza (in igual 
de aquefte Reyno, 
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CAPITULO | AXVIITL 
Profigue la materia del pajfado, de los Minerales de Plata, 


tene la Provincia de los Charcas , demas del rico Cerro de 
Í  Porosi , que bafta folo d eternizar lu nombre , y de los Mi- 
nerales que queda dicho , lo rodean las Minas de Yaco, o Cerro 
del Milagro, las de San Pedro de Buenavifta , las de Mallcoco- 
ta ; hay metales de Plata junto a Cayanta en Paccha, y Tarabn- 
co, no. lexos de Chuguifaca , y en Otras partes. En el Corregí- 
miento de Paña eftán juntos los. tres Cerros, San Chriftoval, Pie 
de Gallo, y el de la Flamenca » de que le compone el Mineral 
de Oruro, Jlufre Villa de efte Reyno, En fu contorno eftan 
Avicaya, Verenguela, Cicacica, la Hoya, y Collquiri, que aunque 
es Mineral de Eflaño, fe quaxan en fus vetas de quando en 
quando metales riquifsimos de Plata , que aman Llipcas. En la 
Provincia de Pacages ella el rico Mineral de Berenguela con 
las Cerros de Santx Juana, Tampaya , y otros , Choquepiña», 
Pacocaba, y Minas de Tiaguanaco » y otras muchas en el diflri- 
to de la Ciudad de la Paz. Y por no [er mas prolijo, fon todas 
aqueflas Provmecias un continuo Mineral, y aunque los que ha 
ra oy eltan delcubiertos foy tantos, fe tiene nosicia cierca, que 
hay otros muclros , y muy ricos, que la diligencia de los Indios 
en ocultarlos los tiene hafta ahora encubiertos, 

La Mina que llaman de Chaqui, por un Pueblo de efte nom- 
bre, cuya dicen que es, quatro leguas de efla Villa Imperial, es 
famofa en toda aqueíta tierca por la relacion de fus.incompara-= 
bles riquezas y tienefe por cierto que la hav, aunque halta ahora 
no fe fabe.en donde efe, Ha calado lu butca vidas de Indios, 
que fe han muerto con Íus proprias manos , por no verfe obli- 
gados a delcubrirla, 

No tiene menos fama la Mina que llaman de los Encomen- 
deros, en la Provincia de los Lipes : tiene efte nombre, porque 
de ella fe dice facaron los Indios en años paffados mucha canti- 
dad de Plata, con que defpacharon contentos a Efpaña a dos 
hermanos Encomenderos fuyos, de fobrenon:bre Tapias. Def- 
pues de los quales, efta rica Provincia fe incorporó en la Real Co- 
rond. Siendo yo Cura en ella, alcance algunos de luz naturales, 
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que m2 dixeron ellos miímos eran de los que havian ido cargan - 
do la riqueza de fus Ámos hafta el Puerta de Arica , en donde (e 
embarcaron. Muy allentado es, que aquelto fue verdad, y que 
fu Mina eftá oculta, no lo dado; pues rodos tos Minerales que en 
aquella Provincia fe han poblado, han fido hallados, y eftre- 
nados por los Efpañoles, fin haveríe encontrado halta oy con las 
bor ninguna antigua de Plata delos Indios , conftando por otra 
parte, que las tuvieron riquiísimas , pues ademas de las corpas, 
O piedras de metales de.Plara muy elcogidas. que los Lirdios me 
daban de Minerates no sgonocidos, enaban las calles de los Pue- 
blos, quando vo fui a fer fu Cura, caft veinte años hi, lle- 
nas de grandwzx menuda, de metal ¿muy rico, que y0 recogi, 
y aproveche. 

En las puntas, > paramos de Y ulloma, en los Pacages, fe tiene 
tambien noticia hay Minas muy ricas, trabajadas de los ln Jos, y 
no defcubiertas hats ahora. Ha fido muchifsima la cantidas de 
pedazos de Plata, que llaman corriente, que en elte Pueblo fe 
ha reícatado , y aumque yo alcance. algunas reliquias de ella. La 
hermofura , y colores de fus Cerros hacett creible qualquier sol- 
pecha fobre el fundamento dicho, 

Mas cierta es 2un la noticia de que tiene Mina rica el Pue- 
blo de Caquingora , de la miífma Provincia de Pzcages, pues te 
hallan en fus calles, y paredes de las cafas meráles de mucha 
ley, de que foy teltigo de viita, Le otros muchos Paebtos corre 
la miíma fama , como tambien la hay conitante, de que en tiemn- 
po de los Ingas cada una de las parcialidades, o Ayllos tenía lu 


particnlar Mina. 
CAPITULO “AX. 


DEL COBRE, 1 SUS MINERALES. 


Xcede en la compoficion del Cobre la parte fulfurea , caft 
E fAxa1, de cuya color deftemplado fe origina fu color cn- 
cendido ; refpira fobre todos los metales olor de Azufre, quan- 
do íe derrite, y por fu demafiada combuftion eftá menos [uja- 
to 2 los daños que el ayre, agua, o tierra pudieran ocafionar 
en orden d fu corrupcion , como por la miíma cauía no eftá fu- 
sero el carbon d accidentes femejantes. Es en las maquinas de 
duracio perpetua , por no tomaríe de orin, como el ge , 0 
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Hierro, y afsi en la antiguedad fue tenido en muy gran precio, 
v de el fe hacia la clavazon para los Navios, las Armas, y otros 
infirumentos; ufo que tambien tuvieron los naturales de elite 
Reyno. Criafe el Cobre en piedras Minerales de, diferentes 
colores , aunque [empre las fenalan pintadas » azules y D oVCr- 
des : Nace junto con el Oro, y la Plata, y figuicnda A veces las 
vetas de Cobre puro , fe ha encomrado con ricas bollas de finit- 
fimo Oro. El trocarfe en Plara, es mas ordinarianiente expe- 
rimentado , y las vetas cobrizas, que fobre la tierra mucilran 
alguna, Íuelen fer Muy ricas.en lo hondo, como van participan: 
do de humedad mayor.. La Mina de Osllcaue, en los Lipes fue 
de Cobre quaf puro, en: la fuperficie, y al pallo que fe ahon= 
daba y crecia en ley de Plata, hafta que vino a (erlo pura, en 
los pocas eflados que la mucha agua que tenia, dio lugar a lacar 
parte de lu riqueza 5 feñal es lo dicho de la cercania, que hay 
entré la materia de aqueños metales, y que fu mayor , o me- 
nor purihicacion es «caufa de la diferencia que le ve entre ellos. 

Muchos Minerales de Cobre hay en todas citas Provincias y y 
la cepa, 0 fundamento de todas las Minas de Placa, confo:me 
lo ha moftrado la experiencia, es metal abundantiísimo de el, que 
por el color Íe llama negrillo; de fuerte , que.qua tas vetas hay 
de Placa, otras tantas hay de que pueda facarle Cobre. Criale 
además de cfto en fus Mineras proprias, que deíde la fuperficie de 
la tierra lo producen. Rodean d Potosi lo mas, en q e hay mu- 
ch s de ellas Minas , aunque lomas que fe ha galtado, y galta en 
el beneficio de los metales de efta Villa , fe ha ficado del afsien- 
to de las Lagauillas, y oy le faca d 1. de Hora. 

En los Lipes hay una grandiofa labor antigua en el Cerro de 
Srapi, dos leguas de Chrryca, Otra, en que lo hay machacado, 
eft1 un: Iegua de Sabalcha, en el camino Real de Colcha; y 
aunque le cria en orras imuchas partes de etta Provincia, eu nin- 
guna con tanta profperidad, como en p] Cerro que llaman de 
Pereyra , y fus contornos , cia Guatacondo. 

En Atacama hay muv candalotas veras, y algunas delcabe- 
zay en la Mar, en Farellones grandes de cfte me tal macizo. En 
los Chichas, lo que no ocupan los de Plata, eta lleno de Mis 
neral: s de Cobre, y vo lexos de Efmoraca le (aca machacado, 
Haylo tembien my rice en Ocoucora - yen los altos de Tara» 
buso le vén muchos pozos y labotes antiguas. Haliale cn todo 
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56 Lisro Í. DEL ÁRTE 
lo reftante de los Charcas, y particularmente en los confinez 
de Maoha, Copoatz , y Chayanta. Sacale tambien de Paria, 
junto 1 Oruro. Y en la Provincia de Carangas los Cerros que 
acompañan al de Turcos fon abundantiísimos de Cobre. Junto 
4 Curaguara de Pacages hay labores antiguas de los Indios, de 
que fe faca mucho machacado. En el camino, que de efte Pueblo 
va 4 Yullonia, le ven otras muchas veras. Arraviefante algunas 
muy caudaloías, uvr legua de Callapa, en el camino que vá 3 la 
Paz. No lexos de Caquingora hay otras [obervias labores, y mu- 
cho Cobre machacado fobre calichal blanco. Menos de media 
icgua de Yulloma , junto al camino que va a Calacoto, en unas 
cerrillos feguifsimos de barro, defcubri unos ramos, O vetas muy 
angoltas de Cobre puro, como fine Oro, de que recogt Cant:- 
dad de lo rodado, y elparcido fobre la tierra. Haylo machacado 
en Choquepiña, junco 2 Verenguela de Pacages, y labores, y 
OLTAS Veras virgenes ep el gamino, que de Calacoto va a ele al- 
fiento , legua y media antes de llegar 2 el, y en todo lo reltante 
de ejta Proyinci2. 


CAPETULO XX 
DEL HIERRO. 


S el Hierro, fi no el mas preciolo , el mas necellario de to 
E dos los merales, para los ufos. humanos, aunque pudiera 
dudarfe fi fon iguales , o exceden en el mundo fus daños 4 fus 
provechos. Hizolo la naturaleza durifsimo por el exceflo de la 
parte terrea”, O Azufre fixo de que lo compulo y aunque com la 
porcion baftante de humedad , O Azogue ; de manera , que ni le 
derrite al fuego, fino es con mucha violencia , por lo primero, 
y por lo fegundo no le quiebra, y delmenuza como las mas de- 
ras piedras con el golpe del marrillo , antes le eltiende con el, y 
fe dilata, Es mecal frio, y feco , mas poroío que los demas, y 
aísi pela menos que ellos ; de aquí es el criar orin, y corrompet- 
le facilinente en la humedad , y mas (1 es de agua fala la , con 
que fu penetracion es mayor. Galtafe tambien al fuego cada vez 

e le caldea , convirtiendole en efcoria , por ler tan terrelire, y 
falcarle la humedad, Si encendido fe apaga en agua fria, queda 
muy quebradizo , porque 'el calor (e recoge, y une en “el centro 
de lu cuerpo, huyendo de la trialdad lu contrario , coníume 
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o defvia parte de la hum-dad nativa con que [e fujeta al golpe. 
y fe dilata. 

No falta tampoco efte neceflario Mineral en aqueítas Pro - 
vincias ferriliísimas de todo genero de ellos, aunque nadie fe 
ocupa en fu labor , o beneficio ; porque todo lo.que no es Plata 
no fe eftima, y á trueque de ella fe trae, y pafta en grandiísima 
asundancia el Hierro del nobiliísimo Señorio de Vizcaya ; pero 
que mucho, 1 la Caparrofa , el Alumbre, y otros medios Mi- 
nerales, fe traen halta ahora de Caflilla, pudiendo lMevarfe de 
efte Reyno para ella, y todos los del mundo? 

En el Valle de Oroncota hay muy grande Mineral de Hie:- 
ro. Siguiole ma vera caudalof2 , con efperanzas de que [era de 
Plata; avimaba el parage, y buen parecer del metal : tráxeron- 
melo para que lo enfayafle , defengañe a lus dueños , diciendo- 
les lo que era. Lo mifimo fuicedio con otras vetas , que eftán 
enla alto del Rio Pillcomayo , cinco leguas dela Ciudad de 12 
Plata , aunque el Hierro que celtas tienen , efta mezclado con Co- 
bre, y no puro, como el de las de Oroncota. 

Junto ádlos Ancoraymes , Pueblo de la Provincia de Oma- 
fuyo , hay muy grandiofas labores de los Ingas , que fal d ver por 
Safama. Es metal muy pelado, y duro , obícuro decolor, aunque 
hay rhucho entre el que brilla, Dan color de fini/sima fangre lus 
piedras , (1 fe refriegan wmas cón otras, como la FHematites, de 
cuya cafta fon (in duda . y abundantifsimas de Hierro, de que 
me defengañe con muchas experiencias. Quiza feguian los Indios 
algunos ramos de metal preciofo ,. que entre ellas iban,' de que 
halta ahora no tenemos noticia. O pues o corrieron el Hierro, 
facaban eftos metales para acomodar Íus piedras a Íus armas en las 
hondas, y libes, pues en la dureza , y peío no les ceden nueltras 
balas. Ufaban de ellas en fus guerras, y llamaban las Higuayas. 

En Oruro, junto, d la veta de Santa Brigida, efta en el 
guayco , O quebrada una veta de Hierro. Hicieronfe de lu mer 
tal algunos clavos, nomas de por curiofidad, y rmueftra , eftan- 
do'yo en aquella Villa. Los metales que llaman Chumbis, de 
efte Cerro de Potosi , Mineral de Chocaya , y otros tienen mu- 
cho Hierro, y en otras partes lo hay fin duda en abundancia, aun- 
que ni fe buíca , ni fe repara en el, ni hafta oy los Mineros tra- 
tan de mas conocimiento que de los metales de Plara, por fus 
enfayes , O pruebas o:dinarias, 
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CAPITULO X XA L 
DEL PLOMO, 


Etal muy ordinario , y conocido es el Plomo, y apenas hay 
Mineral de Plata donde no fe halle, y es muy raro el 

que notiene alguna mezcla de ella. Criolo la naturaleza muy 
Sobrado de humedad para que la comunique , y prefte alos meta- 
les de Oro, y Plara , que con lu ayuda le derriten , y aprovechan, 
como íin ella fe queman, y confumen antes de llegar a fe perfeccion. 
Es por efta caufa facililsimo de evaporar al fuego: gaftale en el, y 
lleva tras sí todo lo que noes Oro, O Plata, con que es lu refi- 
nacion mas facil. Parecele en el pelo al Oro, y en el color a la Pla- 
ta mezclafe con ambos, y demas de purificarlos, como queda di- 
cho,los aparta tambien del Cobre , derriciendofe facilmente, y 
llevandolos configo,quedandofe el Cobre entero, como en fu lugar 
fe dira; y afsi esel mas neceflario de todos en el ufo del Arte de los 
metales. Teftifica lu blandura la abundancia de humedad , O Azo- 
gue impuro de que fe compone, y por varios caminos, y no di- 
ficultolos , fe lo facan, y apartanlos Alquimiftas. No fe corrompe, 
ni difminuye al ayre , O agua , como el Hierro , antes fe aumen - 
ta , y crece en cantidad, y pelo, como lo afirman graves Áutores, 
y aun dicen haverfe ocaftonado de efto rumas de edificios,que con 
planchas de plomoe/ahan cubierros.Hallafe mezclado a veces con 
Oro; pero lo mas ordinario es con Plara, y lucle tam bien acom- 
pañar al Cobre. EHlaman communnte nee Soroches a los metales 
en que fe cua el Plomo, los mas fon negros, collrolos, y relucien- 
tes , otros lhizy que llaman Muertos, porque no brillan, ojofos, 
otros Oques, que en lengua general de ella trerra quiere de- 
cir Fraylelcos , por tener efta color. No hay defcubierto Mi- 
neral de Plata en efle Reyno , en que no le halle tambien metal 
de Plemo, yafsi escfcufado el repetir los lugares en que fe 
eria, aunque las mas delas labores de los Chichas hen fido en 
elle genero de rrezalis , y por eflo tan ufadas l:s fundiciones en 
aquélla Provincia. En lo miímo aman las de Andacaba , y por 
no fer 4 propoñto pira Azogue, y faltantoña bafeente para fun- 
dirlos., fe ea fin der hatta añora mucho fruto. Efte, que es uno 
de los mas abundantes ¿ y ricos Minerales, en mi opiajon, de 

2quel- 
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aquefte Reyno . Ábaxo del Cerro de Potosí, azia el fombrio, 
en el parage que llaman de Sibicos , hay muchas vetas de Plomo 
con poquiísima Plata,y lo miímo hay en el lombrio de San Chrif- 
coval de Oruro. 


CAPITULO. Axl 
DEL ESTAÑO. 


Lomo blanco llaman muchos a lo que nofotros Eftaño, y elte 
nombre tiene entre los que apartan la Plata del Cobre, el 
Plomo que Íale de los panes mezclado con ella , como fe dira 
en Íu lugar , por lo qual le le parece en la blancura, y en el el- 
tridor , que le fiente quando fe muerde ,0 quiebra. Engendrale 
el Eftaño comun delos mifmos principios que el Plomo ; pero 
mas puriicados, y limpios , de donde le procede el ler mas blan- 
co, y mas duro, aunque por la mala mixtion de fus paltas le 
llama balbuciente , y caula el eftridor que fe ha dicho. Es vene- 
no de los metales, y todos los que con el fe mezclan, [e buel- 
ven quebradizos ; porque con fu compañía le previerte la igual 
mixtura que tenian de antes, y fe impide fu dnétibilidad, que 
es dilataríe a golpe demartillo. Solo al Plomo no fe le pega 
aquelte inconveniente , porque con fu demafiada humedad, y 
blandura, fe penetra, y continúa con las partes mal mezcladas 
del Ellaño, y quedan duétibles ambos. No fon ordinarios don- 
de quiera los Minerales de Eltaño , pero no fe echan menos en 
aqueltas riquiísimas Provincias. Famofo es el aísiento de Collqui- 
rino , lexos de la Coylla de San Felipe de Aultria de Oruro, poc 
el mucho, y may bueno que de lus Minas fe ha facado , y fe Ía- 
ca para todo aquelle Reyno, entre cuyos mgtales,.como yá 
queda advertido, fe hallan d veces ricas bolías de meral de Pla- 
ta. Junto á Chayanta, en los Charcas, hay otro mineral de.Ef- 
taño, de que fe faca en abundancia de algunos años a elta par- 
te. No lexos de Carabuco , uno delos Pueblos que cercan la 
orilla de la grandiofa laguna de Chucuyto, dzia la vanda dela 
Provincia de Larecaxa , hay cambien fabores de ete metal , que 
los Indios trabajaron en tiempo de fus Ingas, y defpues han pro- 
feguido los Efpañoles. Son las veras caudalofas, y ricos tos me- 
tales en fu genero : facanife tambien entre ellos algunos de reucha 
Plata, y todos puticipan de algen Cobre, por £uya mercla es 
da elle 
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60 LtBrO TL. DEL ÁRTE 
ele Eftaño mas viftofo, y duro. La tama de la riqueza de eltas 
vetas , me llevo a verlas, demas de la curiofidad que he tenido en 
vér, y experimentar los Minerales de todas eltas Provincias. 
En el Cerro de Pie de Gallo de Oruro, hay mucho Eftaño , aun- 
que lo conocen pocos, y por no hallarle la Plata, que todos 
buícan, le echan por ai. Una de lasquatro vetas principales, y 
ricas, que merecieron efte nombre «entre la mutitud tan grande 
quede ellas tiene efle (in igual Cerro de Potosi, es la que lla- 
man del Ellaño, por elmucho que la foperficie de la tierrarta- 
vo, yenlo profundo fe convitrió en Piata , por la mejor difpo- 
ficion que fe hallo enla materia. Y en el parage de efta Parro- 
quia de:San Bernardo , que 41 prefentefirvo, y un quarto de legua, 
o poco nas de élla , hay vetas de muy rico metal de Efiaño, que 
V. Señoria fue en perlona a ver, por la noticia que di de ellas, 
alentando con efta , como con otras muchas acciones , los aninzos 
de los que fe ocupan en la labor de las Minas, de que tanto aumen- 
co fe lefigue a la Real Hacienda de lu Mageftad , y biena lus 


Vaflallos. 
CAPITULO XXXIIL 


DEL AZOGUE. 


S el Azogue conocidiísimo Mineral, un cuerpo liquido, y 

que corre como “agua, compuefto por la naturaleza de 
fubilancia viícofa, y muy futil , abundantifsima de humedad, 
de donde le procede el fer muy pelado , muy refplandeciente, y 
muy frio, como fienten los mas, aunque no falta quien afirme 
fer de calidad muy caliente, por los efeétos que en el fe experl- 
mentan de fu grande futileza , y penetracion , con que trafpaí- 
fa, no folo la carne, fino los mas duros hueffos ; y porque cono- 
cidamente es veneno el Solimán, por fer calido en fumo grada, 
y efte noes mas que Azogue eflencialmente, aunque alterado, 
por la mezcla de losmetales con que fe cocio, y fublimo , y 
aísi puede otra vez redncirfe, como fe reduce a verdadero Ázo- 
sue en” el modo que adelante fe dirá. Pero dexandola averigua- 
cion de eflo para los que tratan de. la facultad de los fimples, 
lo cierto es, qte tiene tanta conveniencia la narursleza del 
Azogue , con la de los metales, que aunque: no es ninguno de 
ellos , es convertible en todos, no lolo por ler uno de “los pria- 
Gi. 
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ciptos de que le compone , como los mas Filofofos afirman , y 

rueba da facilidad con que con todos fe une , € incorpora y fino 
tambien porque con toda fu fubfancia le tranímuta en metal 
verdadero , que como los que de naturaleza nacieron tales; fu- 
fre los examenes del fuego , y del martillo. Muchos modos en- 
feña Raymundo para convertirlo en Oro, 0 en Plata; uno muy 
facil hay en la difquificion Etiana , para hacer de el verdadero 
Plomo ; y quando [e fufpenda el credito que debe darle d eferi- 
tos, que quiza no fe entienden, fontantos los teftigos de vifta 
en ellas Provincias, que tienen oy , y guardan Plata refinada mu- 
chas veces por copella hecha de Azogue por fus miímas manos, 
aunque cen mediciba dada de otros , que no ha dexado lugar 
de duda en la pofsibilidad de (:cranímutacion. 

Raro era el ulo, y corto el confumo que del Azogue havia 
antes de efte nuevo liglo de Plata 5 pues le galtaba folamente 
en Soliman , Cinabrio, O Bermellon ,.y polvos que fe hacian del 
precipitado, que fon los que llaman los Juanes de Vigo , gene- 
ros de que fobraba mucho, aunque huvielle- muy poco de ellos 
en el mundo. Pero defpues, que por fu medio fe aparta delas 
piedras de metal ¿molidas en futilharina, la Plata que tienens 
invencion de que en la antiguedad huvo muy pequeño raftro, 
y cortiísimo exercicio, es increible la fuma, que en eflos be- 
neficios fe confume. Porque fi la que le ha facado de Plata en 
clte Reyno, ha llenado de riquezas, y de admiracion 4 todos 
los del univerío 3 otro tanto es por lo menos lo que fe lia perdi - 
do, y confumido de Azogue , pues aun oy, que á cofta de de(- 
compaíadas perdidas, le tiene mas acertada la experiencia ycon- 
fume el que beneficia mejor , otro tanto pelo de Azogue , coma 
lo que faca de Plata, y rara es la vez que no fe pierde mas. Qual 
fealacauía de ello, y fu remedio, que es lo principal: a que [e 
encamina efte Tratado, fe dira adelante. Entablófe en Potosi 
el beneficio de Ázogue el año de 1574. y paflan oy de dofcientos 


y quatro mil y fetecientos los quintales que fe han traído a las 


Caxas Reales de aquelta Imperial Villa por cuenta de du Magel- 
tad, (in otra grandiísima fuma que fe ha confumido de lo que 
ha entrado extraviado. 

Proveyo Dios para tan exceísivo gafto del a¿bundantifsimo 
Mineral de Guancabelica , y en eltas Provincias fujetas a la de 
los Charcas, de cuyos Minerales he querido dár en particular 
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62 Lisro L DEL ÁrTE 
noticia a V.Señorla, no falta elle entre fu abundancia de otros, 
Hiy Minas de Azogues eu Challatiri , quatro leguas de aquelta 
Villa Imperial. Hay! 19 tambien junto d Guarina, en la Pro. 
vincia de Omaluyo , y de no lexos de Moramoro, Pueblo de In- 
Clas, que elta fiete leguas de la Crudad de Chuquilaca » fc tea - 

ecron pocos años hd muy ricas pied a, de metal de Ázogue , aun- 
que con la muerto aprefurada , y vo (in fofpechas de violenta, 
que tuvo el que trataba de delcubrir la Mina, le ha quededo ocul- 
ta haña oy. 


CAVITUEO LAS DY, 
D: los metales, y cofas meotalicas artificialos. 


lene tambien el arre [us metales, y en la variedad, y muche- 
dumbre de cotas metalicas que fabrica , imica la hermofu- 
ra de la naturaleza. De mezcla de Ertaño, y cobre le hace el bron- 
ce de campanas, piezas de artillería , y otras cofas. Echale una 
Ubra de Eftaño , delde quatro a ocho de Cobre, fegun la diverl1- 
dad de la otra. Tuvieron noticia los Indios de elta mezcla, y les 
lervia para la fortaleza de [us intrumentos , y armas, como no- 
fotros el acero, O hierro templado, que ellos no alcan- 
zaron, 

El Alaton fe hace de pedazos de Cobre pequeños pueltos en 
criloles capaces ; cubrele con polvo de Jalamina , que es un me- 
dio Mineral amarillo : haylo no lexos de Turco , en la Provin- 
cia de Carangas, y tambien junto á Ditantora , en los Charcas. 
Sobre el polvo de Jalamina fe echa mucho vidrio molids, para 
que la cubra, y no dexe relpirar; dafelo fuego, y con el meda 
color el Cobre, y crece á razon de ocho por ciento, 

Para elbejos le hacen varias mezclas, aunque la mejor es de 
dos partes de Plata , y una de Plomo. Hacenle demas de efto con 

rtiticio el Cinabrio , Solimaán , Precipitado, Plorico, Efmalre, 
Eflcoria , Diaphriges , Cadmia, Pompholix , Spodos for de Co- 
bre, fu elcama, Cardenillo, Wermicular, Sronmoma , Her- 
rumbre azul, Albayalde , Sandix, Ochra, Greta, Purputina, 
y Vidrio. 

Hacele el Cinabrio de una parte de Azufre, y dos de Ázo- 
gue, cuecefe , y le lublima todo junto en valos de vidrio, ú olas 
vidriadas. 
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El Solimán fe hace tambien de Azogue mezclado con otra 
tanta Caparroía , y molido hafta que de ninguna manera [e dexe 
ver, rociandolo , para que mejor fe incorpore , con un poco de 
vinagre fuerte , fublimafe en vafos de vidrio, hacele tambien 
con Alumbre , y fuele mezclarfeles Sal. 

En agua fuerte le deshace cl Ázogue , evaporale a fuego len- 
to el agua , y queda el Azogue duro como piedra : muelefe (ucil- 
mente , buelvefe a poner al fuzso fobre un crifol , o vafo de Co- 
bre, filo huviere : meneafe , halta que le ponga coloradiísimo, 
de color muy vivo, y efte es el precipitado, 

Confta el Plorico de dos partes de Calchitis, y una de Gre- 
ta, muelenfe, y mezclanfe con un poco de vinagre fuerte; ponen- 
fe en eltiercol por quarenta dias, lacale, y lobre un tielto de olla 
nueva , fe tucfta al fuego , hafta que fe ponga muy colorado. 

El mejor Elimalrte fe hace de Alumbre , Caparrola, y Sal pie- 
dra ; dafele todos los colores como al vidrio. 

Efcoria es lo que le defpide del metal quando fe funde, y 
nada fobre el derrcrido como grafía. 

Lo que queda en el fondo de la hornilla quando fe funde, y 
refina el Cobre, es el Diaphriges. 

Es Cadnia (aunquela hay natural tambien) lo que fe pega 
alas paredes de los hornos en que le funde , principalmente Co- 
bre ;llamafe Bodrite la que es femejante d las Cobas, O Straci- 
ta, la que parece a los tieltos , y Placite la que es como corteza, 

Esla Pompholix una fubftancia harinoía , y junta como lana, 
que en tocandola con las manos fe deshace ; pegafe á las paredes 
quando fe funden los metales ; llamala el vulgo Atutia. 

Hay entre la Pompholix , y el Spodo muy poca diferencia, 
es efle mas impuro, hallafe en las parcd»s donde fe refina. 

Facefe la Aor del Cobre quando fobre fus planchas calientes 
al facarlas de la hornilla en que fe fundieron, fe echa agua 
fria; delpidenfe con ella unos granitos muy futiles , que levanta 
el heno, y fe recogen fobre unas palas de hierro. 

La efcama del Cobre eslo que fe depide de el quando [e mar - 
tilla , y bare ; y lo que fale del hierro llaman algunos Sronmoma, 
aunque elle nombre Griego mas propriamente (ignilica el Ázero, 

Criafe el Cardenillo del Cobre, fi con tapaderas de efte metal 
le cierran vafos en que haya vinagre fuerte , recogele al cabo de 
diez , O doce dias. 

SI 
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64, Lisro l. DEL ÁRTE 

Si en lugar del Cobre dicho [e pone la tapadera de hierro , fe 
cria, y junta la que llamo Herrumbre. 

Muy parecida es al Cardenillo la que llaman Vermicular. 
Tomafe una parte de vinagre blanco, y dos de orines podridos, 
echanfe fobre un vafo , O almirez de cobre, y con mino de lo 
mifmo fe menea halta que le elpele , añadelele luego de Sal , y 
Alumbre la veinte y quarta parte, ponele al Sol haflta que fe qua- 
x2, y leca ;reduceíe en forma de guíanillos, de que tomo el 
nombre, 

El Azul le hace poniendo en eftiercol caliente fobre un valo 
de vinagre fuerte , en que le haya delatado un poco del Almo- 
jatre , planchas [utiles de plantada azogadas, llenas de aguje- 
ros. Raele el Azul al cabo de veinte dias. 

Si fobre el vinagre le pone Plomo, fe cria el Alba- 
yalde. 

Pongale Albayalde en una cuchara , O valo de hierro fobre 
bralas encendidas, y meneele halta que fe ponga coloradiís - 
mo ; y efto es el Sandix. 

Es la Ochra amarilla , haceíe de Plomo quemado, hafta 
que toma elte color. 

La Greta fe hace enlasrefinaciones del Oro , y dela Plata, 
como en lu lugar le dird. 

Tiene color de Oro la Purpurina, aunque poco eftable, y 
permanente: tomaníe quatro , O Íeis partes de Eltaño , y otras 
tantas de Azogue , una de Almojatre, y otra de Azufre , muelele 
todo, mezclale en un valo de vidrio , y fe deftila : lo que en 
en el fondo queda es Purpurina. 

Tengafe el ultimo lugar la obra mas hermofa del Árte , que 
esla Fabrica del Vidrio. Hacefe de dos partes de arena tranfpa- 
rente, O harina de piedras , que le derriten al fuego , y una de 
Nitro, 0 Sal piedra ,o Sal de Sofía, que llaman yerva de Vi- 
drio, limpiafe, y le purifica con la mezcla de un poco de Pledra 
Imán. Hacenlo otros de dos partes de ceniza , y una de la are- 

pa dicha, con la Imán en el fuego, y hornos convenientes, 
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CAPITUEO. XAO Ve 
De los colores de todos los Minerales generalmente. 


TYÁra que los menos experimentados alcancen mas facil el 
É conocimiento de las cofas Minerales, que traen entre las 
manos, y que con la vifta, el mas cierto defengaño de los fen- 
tidos, fepan entetaríe de que fea lo que en la caba de lus Minas 
encontraren, reducire.2 colores, como 4 generos mas conoci- 
dos, toda la diverlidad de Minerales. Son de color blanco al- 
gunas efpecies de Greda , el Alumbre, el Ámianto, la Piedra 
Arabica, la Yudayca , la Melite, la Galatite, u de Leche, el 
Alabafiro , el Criftal, el Diamante, la Plata, el Azogue, el Ef- 
taño, y el Marmol. De color negro fon la tierca Dnite, el 
Azabache , el Sori, y la Melanterla. De centciento la tierra Ere- 
tia, y la Melia. De azul el Zafiro, el Cíano, la Turqueía, el Lapit 
lazulo,el Cibaíro.De verde la Elmeralda, la Prafma, la Chifocola, 
ó Atíncar, alguna Greda, y.el Virriolo, Oo Caparrofa. De amari- 
llo el Oro, la Ochra , el Crifopacio, el Crifalito , y el Oropi- 
mente, De roxo el Rubi, el Granate , el Balax, la Cornerina, 
la Sandaraca, el Coral, la Piedra Sciísile, la Hematite , Ó Die- 
dra de Sangre , el Cobre , el Minio, o Bermellon, la tierra 
Lemnia , y la Almagre. De Purpureo el Jacinto, y la Amactifta. 
De azul claro el Jafpe, llamado Borez. De azul verdofo el 
Cardenillo, y la Piedra Armenia , 0 Cibairo de elte color, y aL 
fi los Pintores al color que de ella fe hace llaman verde azul, 
De blanco , que tira a roxo, esla Afrodifiaca, De roxo que 
blanqnea , el Xanto. De negro entre roxo la Batrachite. De 
negro , que tira d purpurco, el Alabandico. De blanco , que 
amarillea, el Topacio, Hallante en otros diferentes colores de 
por si, como las Agacas', que las hay blancas, y negras, y de otros 
colores mezclados. El Apíito tiene venas roxas , efparcidas fo- 
bre el campo negro: y al contrario , ella teñido de venas ne- 
gras lobre fu campo roxo el Nofomonite. Tiene la Heliotropia 
eníu verde bello venas de finiísima fangre. Y en los Safiros, y 
ev el Lapislazuli fe ven de muy refplandeciente Oro, Dos ve- 
nas , una blanca, y otra roxa, ducurren paralelas por la Egji- 
tila,. Es de quatro colores el Eupatalo , de azul , de encendido, 
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de bermellon, y de camueía. De otros tantos fe fuele hallar la 
Orea, roxa, verde, blanca, y negra. 


| CAPITULO XV 
De las facultades , 0 virtudes de las cofas Minerales? 


Are fin a elte Tratado con una relacion breve de las virtu- 
des , que las cofas minerales tienen, en orden d la medi- 
ema del cuerpo humano , demás de las que quedan dichas, para 
que los que las manejan fepan aprovecharfe en las ocaliones de 
ellas. Obran algunas por propriedad oculta de fu eflencia , O pot 
fu forma efpecifica : y otras hacen efeéto, mediante las qua- 
lidades elementares que tienen, contrarias a los temperamentos 
de las enfermedades. De laseprimeras fe oponen unas d los ve- 
nenos , y otras d diferentes males; y entre las que fon remedio 
contra el veueno, unas curan la pelte, como la Elieralda, la 
tierra Lemnia, y la Armenia : otras fon contra un veneno [olo, 
como lo es la Safira bebida, contra las mordeduras de Efcor- 
piones. El Azufre, el Nitro, y la Caparrola , contra las Ca- 
lampas, 0 Hongos venenofos. La Sal puefta por emplafto , con- 
tra las mordeduras de las Vivoras, y Efcorpiones, y bebida 
contra el veneno del Opio, y de los ita De las que con la 
dicha oculta viztud curan las enfermedades, algunas reftrañan 
la fangre de qualquier parte del cuerpo, como hace la Henla- 
tite. Otras corroboran , y fortalecen el eltomago, quando pen- 
dientes del cucllo le traen fobre el, como lo hace el Jafpe ver- 
dadcro. Otras ligadas al brazo tzquterdo prohiben los abortos, 
como lo hace la piedra del Aguila, que los Griegos llaman 
Actites: y fi le ata al muslo izquierdo cauía el efegto contra- 
rio, como tambien lo hace el Jalpe. Orros purgan los h:1mores 
Beuetíos, como lo hace la Piedra Imán. Ocras la melancolia, 
como la Piedra Armenta, o el Cibatro. Otras provocan el bo- 
mico, como lo hace la mifma Armenia , la Chrifocola , o Atin- 
car , la Caparroía, y el Precipitado. Entre las que obran con 
calidades maniñeftas de los Elementos ( aunque fon generalmen- 
te defecativas todas las cofas minerales) algunas calientan tl 
cuerpo , como lo hice el Alumbre, la Caparrofa, el Calchicis, 
cl Mif, el Sori, la Melanteria , y el Cardenillo, E en: 
rian, 
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feian, como lo hace la tierra Eretria , el Eltibio, Oo Ántimonta, 
el Albayalde, y la Greta, O Lithargirio. Otras con las legundas 
calidades que pofleen ablandan las durezas, como lo hace la 
Agata , por el mucho betun de que participa. Otras al con- 
trario endurecen las partes blandas , como la piedra del Plomo, 
y el Eftibio. Unas abren las porolidades de la piel, como lo 
hace el Nitro, y fu efpuma. Otras la cierran , como lo hace la 
tierra Samia , y qualquiera otra vifcofa , y tenaz. Deshacen al- 
gunas los ñudos , y lobanillos , y gomas condenfadas en los cuer- 
posa como lo hace la Piedra Molar , y la Margagira. Otras ci- 
catrizan las ulceras, como lo hace el Calchitis, el Miíi, y el 
Alumbre. Otras comen la carne , como lo hace la for de la Pie- 
dra Aña, la Caparrofa, y el Cardenillo. Pudren otras la carne, 
como lo hace la Cal viva , el Oropimente , la Sandaraca, y la 
Chrifocola. Son veneno el Soliman, el Oropimente, la Sandara- 
ca, y Cal viva , porque corroen , y pudren las entrañas. Sonlo 
tambien el Yeflo , el Albayalde, y el Talco calcinado, por- 
que cerrando las vias a los efpiritus, ahogan. 
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METALES, 
EN QUE SE ENSENA 


el modo comun de beneficiar los de 
Plata por Azogue, con nuevas ad- 
vertencias para ello. 
CAPITULO PRIMERO. 
QUE EL BENEFICIO DE LOS METALES 


zo lo ufe fino quien lo entienda, y con licencia, y 
examen de ta fufticia, 








== A abundancia de todo genero de Minerales con 
EG que entiqueció Dios cafi todas las Provincias de 


A, .. al eftenuevo Mundo, haciendalo por efte medio 
q” Y sr "E y e ps 

: Ed lor E. mas apacible para otros fines mas altos de fu 
; E” 22 hd q A OO: | ... Í > e .qo 
io EA y Divina Providencia , ha fido tanta, y la fertilt- 


NL 


Eo at: dad de fus vetas tan copiofa,que fu miíma gran- 
deza pone en contingencia fu credito. De qua- 
trocientos y cinquenta millones de pelos paffanmoy los que ha da-= 
do el famofo Cerro , y Villa Imperial de Potost, fuma baftante á 
po derfe fabricar con ella otro hermofiísimo , y muy capaz monte 
de Plata, y de que apenas havrá quien fepa formar concento ; y 
para que los que entienden menos hagan alguno de tan exorbitan- 
te maquina de riqueza, fepán, que cubierto el fuelo de reales a a 
ocna 
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ocho , de fuerte que fe toquen todo lo polsible unos con otros, fe 
ocuparzn en efto felenta leguas de tierra en quadro, dando 25. 
pefos á una vara de largo, y cinco mil varas á una legua Elpaño- 
la. Elta grofledad ha fido cauía de no haverfe hecho tánto caudal 
como ie debiera de los defperdicios que ha havido en el beneficio 
de los metales de Plata , pues lin que la exageracion aumen- 
teel nomero, han fido muchos millones los que fe han perdi- 
do,aísi en la ley, que no han dado, por no fer entendidas 
íus direrencias , y naturalezas , procediendo acalo, y fin fun- 
dames.o, ni noticia cierta de la Plata que tenian, y debían 
facarles los que fe han ocupado en efte exercicio, como en 
las delcompalfladas perdidas de ÁAzogue , pues fon hafta oy mas 
de dofcientos, y treinta y quatro mil y fetecientos quintales los 
que en efta Imperial Villa fe han confumido. No se (i alibz la 
grandiofidad de animos, que efte fobervio Clima cria , en no 
haver hecho calo de recoger migajas, que pudieran fatisfa- 
cer la hambre de riquezas á muchos Reynos del Mundo; o fi 
condene el defcuido de tan prudente, y bicn gobernada Repu- 
blica , en no haver procurado eftorvar efta delaprovechada pro- 
digalidad con todos los medios poísibles, El primero, y funda- 
mento de los demas es, d mi ver, que el magílterio del bene- 
ficio de metales lo trate quien lo entienda, y no fin antoridad, 
y licencia publica, precediendo examen para ello, pues (n 
eto no pueden ufarfe oficios, cuyos yerros fon fin compara- 
cion de muy menos importancia. Poco cuidado ha dado efio 
hafta ahora 4 algunos dueños de Ingenios , por parecerles , que 
de los metales proprios tenian guardada para defpues en las l3- 
ias , y rebabes de Plata, que dexaban de facarles, y de los 
agenos les quedaba mas provecho , mientras fe benefictaban 
peor. Dañolas confideraciones ambas; por el reiterado traba- 
JO la primera : ocafionada al daño comun la fegunda, y no 
impolísible de fuceder. 
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CADBLTULO TL 
Qual debe fer, y que ba de faber el Beneficiador. 
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Ravifsima es la confianza , que de los Beneficiadores le ha- 
ce, pues toda la riqueza , que efta profperiísima tierra 
produce, fe les entrega (in razon, ni cuenta de lo que de ella 
han de bolver: fu credito folo aflegura la verdad de lo que las 
metales rindieron, fin replica , ni apelacion de fu fentencia , Íe- 
guro forriísimo para que la violencia del interes incite a hacer 
de las fuyas. Mucho ha menefter tener de honra chriftiana el 
que goza de eftas ocafiomes continuas, andando (iempre con 
las manos, como dic-n, en la mala, para que no fe le pegue al- 
go ; y con mucha advertencia fe ha de mirar 4 quien fe encarga 
efte oficio , pues no hay maleza que tanto eftorve d dar la ley a 
los metales, mi confumo , O perdida de Ázogue , que tantos, 
y tan ciertos daños ocafione, como un Beneficiador de mala 
conciencia, 

No baíta tampoco el examen, y aprobacion de buenas cof- | 
tumores, fi le falta el conocimiento necelfario del Arte , que ha | 
Y de exercitar. Sepa conocer ¿los metales , lus calidades, y dile- 

A rencias, quales fon mas proprios para Azogue, y quales para 
/ fundicion, fi huviere comunidad para ella: conozca las male- | 
JU zas que los acompañan, y no ignore el modo de quitarlelas, 
| los accidentes del Azogue , y eftilo ordinario de beneficiar por 
meror , y por mayor 5 y.entodo cafo, no fe admita por Bencfi- 
ciador a ninguno, que no fepa hacer bien por lo menos un en- 
faye menor por fuego , de toda harina , antes de incorporar el 
q caxon , para entetaríe! de la Plata que tiene, y faber con cer- 
Pa tidumbre, y no acafo:lo que debe. facarle, fin dexar de hacer 
Y diligencias hata que lo configa. Mucha fuma de ducados ha 
| coftado en efte Reyno la ignorancia de efte avifo, y aun oy 
actualmente fe eftan experimentando fus daños. Referire dos 
Ñ calos, que han paflado por mis manos, para que [e haga ma- 
yor eftimacion de fu importancia. Pocos años antes, que yo 
fuefle a la Provincia de los Lipes havia trabajado en ella en un 
| parage, que llaman Xauquegua , cierro Minero en una veta , de 
Mi que facó cantidad de metal riquiísimo , aunque mo lo conocio: 
en- 
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enfayolo por Ázogue, a quatro, O cinco pefos por quintal, y d 
elle refpetto lo benefició todo por mayor. Delamparo la Mina, 

que no le era de provecho: enfeñomela delpues d mi un In- 
dio, hallé del metal en los defmontes , y en la veta , que no efta- 
ba muy trabajada, enfayelo por fuego, y tenia a novecientos 
pelos por quintal, aunque por el modo ordinario del Azogue, 
no eee mas de a quatro , O cinco. Manifefte ante la Jufti- 
cía ela veta , d que puíe por nombre Nueftra Señora de Begoña. 
Hizofe luego ingenio junto a ella, y concurrieron Mineros , que 
hallaron , y erabajaron otras muchas, de que le ha lacado muy 
grande fuma de Plata. 

En el Cerro de Santa Juana , en el Afsiento de Verenguela 
de Pacages, fe facaban unos metales como Soroches , que por 
el enfaye ordinario de Azogue moftraban ninguna, ó muy po: 
ca Plata : echabanlos por ati los Mineros, halta que “un amigo 
mio Sacerdote me lo remitió a Oruro , donde ya yo eltaba : en- 
fay?los , y hallé que tenian a felenta , y mas pelos por quintal. 
Recogió:gon mi avifo cantidad de ellos, con rifa de,los que lo 
velan en ele entretenimiento , que defpues le embidiaron la 
mucha 'riqueza , que de ellos Íaco. 


CAPITULO IL 


Del conocimiento de los metales, y diferencias que 
de ellos bay. 


de pe feria intentar dar reglas por efcrito para el cono- 
cimiento á la” vifta de los metales, d los que nunca los 
han manofeado : demas , de que fu diverfidad es tanta, que 
apenas hay piedra de una veta, que fe parezca a la de otra, y el- 
to no folo en diferentes minetales, fino en uno mifmo : con to- 
do efto, 4 tres fuerres , O diferencias generales los reducen los 
Míneros , que llaman Pacos , Mulatos, y Negrillos. Paco , en la 
lengua general de efta tierra, quiere decir bermejo, color, que 
mas , O menos encendido es el ordinario de las piedras, que lla- 
man: Metal Paco , aunque tambien d metales verdes cobrizos 
llaman en Verenguela de Pacages , Pacos, y en eftas Provincias 
2 los-de qualquier color, á diferencia de los acerados, y efpeja- 
dos, y otros , que llaman Negrillos. Metal Mulato es un medio 
ente Pacos, y Negrillos, y afsi lo crió la naturaleza entre los 
dos: 
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dos : tiene el color bazo, y de ordinario le acompaña alguna 
Margarita : hay menos de efto que de los otros dos generos : al 
Negrillo dá el nombre, y conocimiento fu color, aunque no 
todos los metales negros le comprehenden debaxo de nombre 
de Negrillos. La Tacana, metal rico, de ordinario negro, 
aunque tambien la hay parda, y cenicienta , que llaman Llipta, 
le reduce d los Pacos, como tambien el Plomo, que afsi lo lla - 
man, fiendo Plata bruta, fuele fer negro , pardo , Ceniciento, 
verde, blanco, y naranjado, que llaman fuco ; y en elte Cerro 
de Potosi fe faco elte año paílado de floridifsimo., y viviísimo 
color de Cinabrio , 0 berurelion muy fino, cola que en otro nin- 
cun Mineral he vito. Los Soroches pudieran conftituir quarto 
orden de por sí; pero comprehendolos con otros, que afsi lo 
frenten, debaxo del nombre de Negrillos. A que le reduce 
tambien el relidir el mas rico metal , que la naturaleza cria, de- 
baxo de apariencia de piedra”: es reluciente , y quebradizo , dá 
color de finifsima fangre fu polvo defmenuzado de qualquiera 
cola dura que to quebrante 2 es muy parecido al Cinabrio, O 
Bermellon, que fe hace de Ázogus» y Arufre, y queda que 
penfar no poco fecretos mayores. El Cochizo es cafi de eía 
cafta, metal riquiísimo , macizo, no tán quebradizo, y ojofo 
como el Roficler, es mas plomolo , y no dá tan facil, y perteto 
color de fangre como él. Diferencianíe de elta manera el So- 
roche, Tacana, Polvorilla, Roficler, Cochizo , y Negrillo, Es 
el Soroche negro, O ceniciento , relplandeciente, O [in viveza, 
que llaman muerto metal de elcinos y fuele tener Plata. La 
Tacana es Plata, debaxo de aquel color negro amaflado, (a 
refplandor hinguno. La Polvorilla es Tacana, no quaxada , ni 
empedernida, muy rica en metales Pacos , en Negrillos no tan- 
to, por la mezcla que tiene. de Cobre. El Roficler , y Cochiza 
es Plata, con aquel barniz que oculta lu proprio color , y le da 
el luftre, con que fe diferencia de .la Tacana. Lo que en el Ne- 
grillo principalmente prevalece es el Cobre, O aétual, O virtual 
enla Caparrola, de que abunda, tiene mas, y menos Plata, 
acompañale muy de ordinario Margarita. El metal negro , que 
es plomofo, y lifo, y que hace unas como hojas, o plumas; 
tiene muchiísimo Alcohol, O Antimonio., que llaman en algu- 
nas partes Mazacote, y poca Plata. El mas efpejado, y ace- 


rado , que llaman aísi por fu femejanza en el lufire al Efpejo, O 
Ace= 
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DE LOS METALES. 
Acero acicalado , es mas rico por lo que va acercandole al Raz 
ficler , y Cochizo, 


CADETE DILO Iv. 


Dil pallar , 0 efcoger los metales, y modo proprio que a cada 
fuerte de ellos conviene en fu beneficio. 


L buen acierto para facar la ley a los metales comienza 4 
zanjaríle quando fe pallan, O efcogen. Cola es, que ha 
dañado mucho, y en que Íe ha reparado muy poco, la falta de 
curiofidad que ha havido en apartar , no folo el metal de las pie- 
dras que no lo fon, fino tambien los metales mifmos unos de 
otros , fegun fus diferencias, O fuerres. El menor daño ha (ido 
en los beneficios de Azogue haver perdido las baxas, molienda, 
y otros galtos con el tiempo , en lo que no era metal ; mayor es 
4 los que lo eran no haverles lacado la ley , pues juntos, y por ua 
modo fe tran beneficiado muchas veces los que requerían dife- 
rentes difpoficiones , y tiempos. Dar el Azogue el metal que 
requiere fuego , es perderlo . echar en el horno lo que no es pa- 
ra fundir, es eftorvar , dañar, y no hacer nada; y aun dentro 
de los limites de fer para Azogue, O fuego hay fus diferencias, 
y grados faciles de beneficio, li los metales concuerdan en el 
modo de lu medicina, y peligrofos fi la han' menefter divería. 
Los metales Pacos , que no tienen cola que relplandezca, 0 bri- 
lle lon los proprios para Ázogue : la Tacana tambien entra en 
efta cuenta, aunque por fer metal tanrico, porque no le def- 
perdicie, ni quede nada en los relabes , es mejor fundirla fobre 
baño de Plomo. El que llaman Piomo en los metales de Plata, 
íi es demaliadamente gruello, ni le muele bien, ni lo abraza 
facilmente el Azogue : ha de apartaríe para fundir con la Taca- 
na. El beneficio proprio del machacado es el Tintin. De los So. 
roches es el fuego, El Roficler , y Cochizo fe debe fundir como 
la Tacana. Los Negrillos fon tambien mas para fundicion, que 
para Azogue , aunque todos con fuego fe preparan para dar por 
éfzogue la Plata , quemados , o cocidos, como Íe dirá adelante. 
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CAPITULO V. 
Cómo fe conocerán, y gon las malezas que tienen 
los 7 tales, 


Arias , y de calidades muy diferentes fon las cofas que jun» 

tamente con los metales cria. la naturaleza en- fus venas, 
O yá fean como abortos que la codicia humana ocafiona, Ía- 
cando antes del debido tiempo de las entrañas. de la tierra lo 
que. fazonandofe. en ellas viniera a ler metal perfeÉto, o ya Íu- 
perfieidades excrementicias de la generacion de toda fuerte de 
imetales : medios Minerales fe llaman de ordinario ; eftos fon, 
Sales, Alumbres » Caparrolas, Azufre, Oropimente, Sandara- 
ca, Antimonia, € O Alcohol, Bitumen, que llaman Grafla, blan- 
co,Ó negro, y Mangagitas. Pocos: metales fe facan, que no 
participen de alguno , Ó algunos de eflos eflorvos, y todos fon 


dañofos para facarles la ley , O lea por Azogue, o por fuego. Las 


Caparrolas, de cuya cafla fon las que llaman Copaquiras, fon 
mortales enemigos del Azogue, y lo desbaratan , y coníumen, 
y Mayormente fe aviva fa maleza fi fe les mezcla Sal, con que 
es mas violenta, y prella fu penetracion. Efta natural antipatia 
conocio muy ed , y dexó feria el doétrifsimo Raymundo , y 
cada dia la tocan con las manos los que tratan de metales, y no 
reparan en ello, Efto es lo que come el Ázogue , lo que desba- 
rata los caxones, lo que ha obligado a tanta cofta de metales, 
Hierro , Plomo , Eftaño, y Cal Quien quifiere enteraríe brevif- 
(imamente de efta verdad, mezcle Con Caparrofa molida , y ha- 
ga un poco de Azogue , y lo verá al primer repafío deshecho, y 
perdido todo en un inflante , mayormente (i fe le echa alguna 
fal. No fe maravillaran de clio los que faben que el Solimas es 
Azogue, y la tranfmutacion tan mba que tiene en lu fublian- 
cia, la causo la Caparrola , y fal con que fe mezclo , y fublimo 
en el calor del fuego. Efto es el veneno mayor del beneficio del 
Azogue , aunque tambien en ocafiones aprovecha, y (irve de 
triaca en fuerte de metales, que lo han menefter, como fe di 
ra en lu lugar. 

Con mucha facilidad fe conoce, y quita efle daño. Mue- 
lele un poco de metal, echafele agua dulce, y mientras mas Ca- 
liente mejor ; mencaíe, y dexafe affentar un poco, viertele el 
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agua clara en otto valo , lin que el afsiento le turbe ; y probada, 
dirá al guíto la mezcla que tiene, o no en Ín fabor eftíptico, O 
auftero. Y.quien quiliere añadir a efte teftimonio el de la vilta, 
cueza 4 fuego lento efta agua, halla que fe confuma, y vecá 
con fus ojos en el afsiento que queda el Alumbre, 0 Caparro- 
fa. Layafe el metal por el modo dicho las veces:que Eucre ne- 
cefíario , halla que falga dulce el agua,.O:hafta que meneando- 
lo con un hierro limpio no [e cubra de color de:'Cobre , con que 
quedará limpiísimo,.y feguro el Azogue demno recibir daño por 
elta parte. | A 

El Azufre, Betun, y Antimonio, aunque muchas veces fe 
delcubren á la vifta, fu mejor prueba es el olor que. dan quema- 
dos al tuego, pero para mayor fatisfaccion le conocerán, y apar- 
tarán de efta manera. 

Quebrantando algo grueflamente el metal , fe ponga en 
una olla de barro por vidriar, que tenga en el fondo muchos, y 
muy pequeños agujeros , tapada la boca le acomode de fuerte, 
que con una aguayra ad la redonda , como quien delazoga pi- 
ñas, le le dé fuego , debaxo efte otro vale con agua, en que to- 

e, y fe recoja el humo que faliere por los agujeros del fondo, 
y alli le vera quaxado, nadando fobre el agua el Azufre, An- 
timonio, O Betun, cada uno en lu propria forma. El no falir 
mas humo ferd la feñal cierta de quedar el metal (in eltos im- 
pedimentos, que aunque no fe oponen derechamente al Azo- 
gue en los metales crudos, eftorvanle por aquel barniz que cau- 
lan , para que no púeda uniríe con la Placa, ni recogerla, y con 
la viveza , como de vidrio que tienen los metales, que de elto 
participan , cortan, y delmenuzan el Azogue en lis blanca, quan- 
do fe repaflan. Menelter es quemar efta fuerte de metales, aun- 
que fe hayan de fundir antes de echarlos en el fuego recio del 
horno ; porque fin ella preparacion fe .convierte en efcoria la 
Plata, 

La Margarita ella por:si fe da a conocer demañado a la viíta 
en los metales que la tienen. Confu pefo, y vidrio ayuda a def 
menuzar el Azogue en los repaflos : quitale lu gravedad, y viveza 
con el fuego, quemandola haíta que pierde el refplandor que 
tiene, á quien mas ellorvará es d los metales que fe funden, 
por la abundancia" de Azufre impuro de*que fe compone , y 
vela que le cria en la fundicion con que le entrapa el baño. 

Ka CAP. 
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CAPITULO VL 
DEL MOLER LOS METALES. 


L moler los metales es preparacion precifamente neceflaria 
_4 para facarles la Plata, 4 Oro que tienen por Azogue , y la 


fntileza de la harina parte muy principal para abreviar el bene- 


ficio , y facarles la Plata que tuvieren. Una, entre otras colas, 
de que ha hecho poco cafo la groledad de elta tierra, ha fido 
el hacer la harina gruelía , O dexar muchos relaves, que afsi la 
llaman, á diferencia de lo [util de ella, que llaman Lamas. No 
es menefler mucho para que qualquiera le perínada,.que el Azo- 
gue atrae, e incorpora en si fola Plata que inmediatamente to- 
ca, y que la que eftuviere en lo interior del cuerpo del relave. 
fe quedara afsi , con tanto mayor, O menor perdida , quanto 
el metal fuere mas rico, y la harina mas, o menos guefla. Va- 
rias experiencias he hecho , remoliendo eflos relaves, y quando 
menos he hallado , que queda en ellos tanto como la fexta parte 
de.lo que fe faco del caxon, que es fuma grandifsima lo que 
importa en cada un año, e increible lo que havrá ido a decir en 
tantos, en tan grande numero, y riqueza de metales. Jorge 
Agricola , defpues de haver enfeñado el modo de moler , y cer- 
ner los metales que oy fe praétican en los ingenios, pone or- 
den , como reducirlos a futilifsima harina, en unas como Áta- 
honas , con piedras como las de los molinos. No le parecio efcu- 
fada efta diligencia, fiendo lu tn muy diferente del beneficio 
que oy ufamos, en el qual es clara, y precilamente neceffaria: 
yo se de alguno a quien le valio muchos ducados el aprovechar- 
Íe de elta advertencia , rermoliendo cantidad de relaves, aunque 
no les faco toda la Plata que tentan , con haverles facado muchas 
porque los bolvio a moler en ingenio de los ordinarios, donde 
los almadaneras no pueden futilizarlos , como convendría ; por- 
que, 9 huyen el golfñe, O unos con otros le defiende» por no tener 
Íugeto , o tomo baflante en que fu ex:cucion haga efecto, Te- 
ner buenos cedazos, y Cuidado con levantarlos imporra mu- 
cho, aunque nolo remedia todo. Delpues de lavado el caxon, 
mayormente f fue de metal rico, acertard el que recogiere, y 
remoliere los relaves; fr los quema facara mas harina , porque lo 
una le ablanda con el fuego > lo otro, le efponjan, y tienen mas 
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cuerpo en que obre el golpe de la almadaneta, Yo ufo de otro 
modo para el beneficio por conocimiento , de que fe tratará ade- 
lante, y es lo que mias conviene para todos beneficios de Ázo- 
gue. El metal molido, y cernido fe echa en una tina de mano, 
como fi eftuviera ya con Ázogue dada la ley, y para lavarfe, 
eshalele agua baftante , meneafe con el molinete muy bien, to- 
do lo furil fube arriba, lo mas grueifo , Ó mal molido fe aparta 
abaxo , facafe la lama con bateas , echale en los fondos, y fe cue- 
ce y el relave gruelío fc remuele , O en Átahona , O de otra fuer- 
te, hafta que fe convierte en harina todo ; fi de la lama fe quí- 
Gere hacer caxones al modo de beneficiar ordinario, le les mez- 
cle arena limpia, para que efpongen , y ceflen los inconvenien- 
res de los metales lansolos. 


CAPITULO Vi. 
DE LA QUEMA DE LOS METALES. 


Ára dos efeétos es de importancia el quemar los metales , O 

para que fe muelan mas facilmente , O para difponerlos de 
fuerte, que el Azogue abrace, y fé incorpore con la Plata que 
tenen. Clara es la razon del primer efeéto , y comun la expe- 
riencia del fegundo, defpues que por efte medio fe benefician 
Negrillos ; pero ignorado generalinente fu fundamento , y aísi 
no hay en ella materia cola en que tan a tiento, tan acalo, y (in 
ciencia [e haya procedido. Dicen los Beneficiadores, que fe que- 
man los metales para quitarles las malezas que tienen, y no ad- 
vierten, que fi efio fuera afsi,con mas fuego fe lin pidran, y 
purificaran , y experimentan lo contrarto ; pues al pao que 
dura , masla quema le aumenta, y aviva la maleza , y crece la 
neceísidad de mas material , para refiftirle, pena de no facarles 4 
los metales, ni Plata, ni Azogue. Solo un enemigo opu: fo por 
naturaleza que lo deliruye, y corrompe tiene cl Azogue, co- 
mo yá queda dicho , que es la Caparrofa. Efla, no lolo no la 
quita el fuego en los metales que han menelter quema, antes la 
m-ltiplica, y aumenta ; y acafo , que fin tenerla entr fran en el 
horno, con el fuego fe produce , y e:gendra : cola facil de ver, 
y experimentar ; pues que maravilla ,que quando los Negrillos 
fe queman, aumentandofe mas, y mas elte enemigo mortal del 
Azogue » lea necefaria mayor fuerza de material para reparar 
fus 
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£us daños, aunque fi lo huvieran entendido, pudieran hacerlo 
con mas facilidad, y menos colta, lavando el metal, como yd 
dixe, hafta que Íaliefle la Caparroía toda : la falta de efte cono- 
cimiento ha ocafionado muchas pérdidas, y gañtos. 

Las demas malezas no dañan por sí al Azogue, folo ponen 
impedimento de parte de la Plara con aquel vídrio, o barniz que 
la dán, para que no le incorpore, y haga pella. Y aísi la regla 
por -efta parte mas cierta en la cantidad de la quema , es quando 
el metal muda color, y fe le quita aquel reíplandor , y brillar, 
que antes. tenia. Y para el cónocimiento de los merales ,-que 
tienen precifa: neceísidad de ella, fi han de beneficiarle por Azo- 
gue , es el lufire, y relplandor dicho, Á los Pacos no les daña; 
y (í tienen alguna mezcla delos de arriba, es fuerza tambien 
cquemarlos. 


CAPITULO VI, 
De los daños que refultan de la quema de los metales. 


Oumo fe ha procedido hafta oy acalo, y fin conocimiento 
cierto de la Plata que tienen los metales ;'hale juzgado 

por mejor Beneficiador el que les ha facado mas 2.los de una la- 
bor, y fuerte » quedando fiempre efernpuloía duda , de fi tenian, 
9-no mas que dar. En los Negrillos, y metales que tienen ne- 
cefsidad de quemas , aun ha fado .efto mas lofpechofo, por haver 
havido menos fixeza., en que tan grande la han menefter , ex- 
perimentandofle, por no de.menor inconveniente , pecar en .ella 
por carta de menos, como dicen, camo por carta de mas, 2 
cuys cauía efte modo «de preparacion no fe ha tenido por de 
menos peligro., que provecho. Muchos amiagros -de naturaleza 
obfervara en la quema de los metales el que fupiere con cu- 
riofidad advertirlos. La parte que tienen de Hierro quemada 
com la de Azufre , que tambien de ord'uario los acompaña, Íe 
convierte en Vitriolo, 9 Caparrofa verde ; elta delpues Te trank 
muta en Cobre fino. El Cobre tambien quemado de la miíma 
(erre en el horno, fe calcina , y difuelve como Íal en agua, 
que colada, y evaporada á fuego lento, fe quaxa en otro Vi- 
triolo, 0 Caparrola azul, como. la. que llaman Piedra Lipis., de 
admirable fuerza para convertir cali todos los metales en Co- 

bre, 
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bre. Ala miíma Plata no la defiende la pureza de fus quilates 
de femejantes metamortfofis ; pues fi los metales participan de 
Alumbre , 0 Caparroía, y Salitre , O tierra nitrofa , la calcinan 
tambien, de fuerte, que echada en agua le deshace, y con- 
vierte en ella, quedando impoísibilitada d que el Azogue la abra- 
ce fin artificio nuevo ; y aun la Íal fola, o nacida con los meta- 
les , O mezclada con ellos en la quema, es fuficiente 4 hacer el 
miímo efeéto , como conftara todo por evidencias praéticas en 
las figuientes experiencias. 


GAPLL ES COUES: 


Experiencias que prueban los daños de la quema de los 
metales , fé no fe conocen, y remeodian. 


A AUelale un poco de metal, que tenga Cobre , o Hierro, 
É ypor el modo del Capitulo 5. de efte Tratado, exami- 
nefe fi tiene Caparrofa , y quitelele de todo punto , lavandolo. 
Delpues de [eco fe queme muy bien, buelvale a echar en agua, 
y le vera mucha Caparroía , producida de nuevo con el fuego. 
Cada dia fe toca efto con las manos, aunque no le ha reparado 
en ello ; y aunque efla experiencia balla para fatisfacer a qual- 
quiera, para mayor comprobacion de cfte fecreto, batafe el Co- 
bre, 0 Hierro, y fundido en planchas futiles, muelafe Azufre, 
y en un Crifol, o olla por vidriar , pongafe un lecho de efte pol- 
vo » y luego otro de las planchuelas , y por efla orden fe difpon + 
gan las que huviere , O la capacidad del valo pudiere recibir, 
tapefe, y embarrefe la boca de fuerte que no refpire , y delpues 
de eco fe ponga entre brafas encendidas , de fuerte que le ro, 
deen , y no le toquen ; defpues de un rato, que efte ya el crifof 
Daflantemente caliente , fe le acercará mas el fuego, y ultima- 
mente fe le dará mas recio; pero no tanto , que las planchuelas 
fe fundan: (aquenfe, eftarán negras, y quebradizas , muelaníe 
futil mente : añadefeles la quarta parte de fu pelo de Azufre mo- 
lido , pongafe en un tielto de olla, £ callana defcubierta: fobre 
brafas, quemefe como quien quema algun enfaye de metal ne- 
grillo, meneandolo continuamente, hala que el Azufre acabe 
de huIMear, y mientras eflto mas veces le repitiere , [era mejor» 
Ultimamente, fe eche en agua muy bien molido , y caliente, 
O 
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o el agualo elite, y al cabo de poco rato le cuele el agua ;y fi 
metido un hierro limpio en ella toma color de Cobre, fe evapo- 
re 4 fuego lento , hala que fe comience 4 criar una como tela 
por encima , dexele entriar, y le quaxara en hermofiísima, y 
traníparente Caparrofa verde , (1 las planchuelas fueron de Hier- 
to, 9 Azul, (1 fueron de Cobre. 

Deshecha eta Caparrofa , o Piedra Lipis en agua, fi en ella 
fe echa Acero, 0 Hierro, fe va convirtiendo en Aniísimo Co- 
bre , fuave , y blando como Oro defpues de fundido. Si el Plo- 
mo, o Eftaño [e derrite , y en granilla futíl le va vaciando fobre 
efta agua, toda la fuperficie le convierte tambien en Cobre, 
mientras mas veces efto le reiterare , mas parte del Plomo fe 
tranfmutara , halta convertirle todo. El Efaño mu y preio le 
convierte en Bronce. Yo ful el primero, que en la Provincia de 
los Lipes halle, y publique eftos fecretos. Tambien d la Plata la 
convierte en Cobre, fi la halla demaliadamente furil , y con mu- 
cha fal : experiencia que debe fer poco menos eftimada de los 
Beneficiadores, de lo que fuera la contraria 

Ordinaria cola es el agua fuerte, y d no [er tan comun, fe 
tuviera fu fuerza por milagroía : convierte la Plata en agua, y 
la calcina , hacele de Caparrola, o Alumbre, y Salitre. Los el- 
piritus que de eftos materiales falen quando fe queman en el hor- 
no, los metales que los ttenen hacen los miífmos efectos. 

Con ladrillo molido, y (fal, efpecialmente de Mina, le ha- 
ce el que llaman Cimiento , con que fe aparta la Plata del Oro; 
atraenla a si eltas dos colas, y la calcinan folo con la violencia 
del fuego : en la quema de los-metales caulan lo miímo , calci - 
nada la Piata en qualquiera de las maneras dichas: fi la echan 
en agua le deshace como fal en ella, blanqueafe el agua come 
leche, y mancha las uñas, y manos (1 la toca : feñales proprias 
del agua fuerte con Plata, y en que deben reparar mucho los 
Beneficiadores para no perderla. Eftos Inconvenientes tiene el 
quemar los metales, fin otro que fe dira luego; y aunque para 
evitarlos es fu preprio beneficio fundirlos, aprovechando , no 
(elo el metal preciofo, fino tambien el vil que tuvieron, como 
fe efcribira en fu lugar ; pero porque ni en todas parte hay co- 
modidad para fundiciones , ni todos los metales tienen ley que 
puedan fufcir la cofta de ellas, fe remediaran los daños dicios 
quindo fucedieren , con las advertencias que le pondran ss 
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cclan, aunque no es polsible al preparar los metales , para que 
fin quema den la Plata que tuvieren por Ázogue, Como le dira 
en el Tratado del beneficio por cocimiento. 


CAPITULO MX. 
Si feba de quemar el metal en piedra, 0 en harina. 


ON piedra, o enharinz le fuclen quemar los metales, con 
A y misconocimiento del punto que tienen en harina, pues 
teniendo cuidado con reboiverla enel horno con igualdad, fa- 
cando una poca, y ecaandole Azogue, y Sil, fe cono:e en b:e- 
verato, en la dilpolicton del Azogue, la que el metal tiene, Íi 
comienza a aplomair, Ono, ( es grucllo, o futil el Plomo, y la 
necefsidad de poco, > mucao material, y de profeguir, O parar 
en la quema, conforme ila experiencia , que cada Beneficia- 
dor ha h-cho , de-comole fuceda mejor. En el metal, que fe 
quema en la piedra, no puede hallaríe efta igualdad, por no 
partigiparle con ella la fuerza del fuego , confozme la diverlidad 
el ficio, y del grandor de las'corpas, O piedras que fe queman: 
pues es claro , que las mas pequeñas fe paffan en breve del fuzgo, 
que las mayores, y las que eftán enel medio, y centro del calor 
primero , que las de los lados e es menos fujeto a daños elte 
modo dequem1, demas del provecho de facilitar l2 molienda. 
Mucho yerra quien el metal hecho harina lo quema por 
reververación , porque como” es tan recio el fuego, arde el 
Auufre, > betun que tiene, y no le de! pide poco a poco, antes 
fe mercla con la Plata, y todo fe convierte en elcoria : demis, 
de que la fuerza de la llama levanta lo futil de la Plata quando el 
metal femenea , y embuelta en humo la echa fuera del horno. 
Quemar por toftadillo eslo masfeguro para el metal molido, y 
en el modo del horno , que fe dira adelante : y porque fuele ha- 
cerle pelotillis, y quando efto no fuceda [e efponja , y engrueTz 
la hirini con el fuego, es conveniente remolerla antes de in- 
corporarla. Lo mas acertado fuera quemar en piedra el metal, 
pues fe facilitará, como queda dicho, y ahorrara en parte la 
molienda , y ceflaba el inconveniente de que la Plata [util bo- 
lao con el humo , y convendrá fe haga aísi en metales quixos 
duros, que han meneíter quemaríe , y fon menos jugofos. Los 
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S2 Liero IL DEL ÁRTE 
otros no fe deben quemar folos, y aísi fe havráan de quemar en 
harina, con lamezcla que fe diri, fegun las calidades de que 
pecaren. 


CAPTIULO. XI 


De las cofas con que fe ban de mezclar los metales 
para quemar/?, 


'O es cola muy extraordinaria, fino antes comun , el criar- 
fe Hierrojunto con el Oro, y la Plata en los metales : los 
que de el participan fon los mas rebeldes en la quema , y los mas 
dificultofos en la fundicion ; en la tardanza con que los penetra el 
fuego le conocen, y con una Piedra Imais, pafandola lubre el 
metal muy bien quemado, y molido, que (fi participa de Hier- 
ro lo levanta mas , Ó menos, fegun la abundancia que.de el cu- 
viere. Ella calta de metal defpues de bien molido debe mez- 
elaríe con Azufre, 0 lo que mejor es, con metales que lo te:- 
gan , 0 Antimonio molidos, tambien en la proporcion, que la 
abundancia del Hierro requiere, y mezclado le queme por tol 
tadillo, hafta tantoque facando yn poco de harina , y enfayan- 
dola , como fe uía, fe halle el nizcal bien difpuelto. Es el Azu- 
fre la deftraccion delos metales, folo la perfeccion del Oro elta 
effempra de fus daños. Al Eftaño ofende ¡menos quea los de- 
más, y al Hierro mas que a todos : ella es la caula:, por que en 
los hornos en que fe quema , o funde , batallando, eltos dos con 
rrarios , Azufre, y Hierro , le deftruyen el uno al otro, y dexan» 
libre dla Plata. De la miíma fuerte le curan los metales, que 
tienen Azufre, ó Antimonio , mezclandolos , y quemandolos con 
metal, oefcorias de Hierro. 

Los que tienen Oropimente , O Sandaraca , fe quemen con 
Soroches, metales de Plomo, y Azufre. Los que tienen betun ne- 
gro, 0 blanco, fe quemen con efcoria de Hierro, y harima de 
piedras blancas , de que fe hace la cal, 

emás del modo puefto arriba , fe conocerá la mezcla que 
los metales tienen , pueflo un poco gruefflamente molido fobre 
una plancha de Hierro bien encendida , por el humo que de el 
faliere : porque fi fuere blanco, O negro participara de betunes 
de efe color :(1 fuere amarillo , tiene Oropimente : fi roxo , San- 
daraca: fi en el medio es amarillo, y en los extremos verde , tiene 
Azu 
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Azufre, aunque tambien las tierras Minerales, que fe facan con 
los metales, a veces defpiden en el humo femejantes colores. 


CAPITULO ALL 


Lo que ha de hacer el Benefisiador antes de incorporar 
el caxon, 


Nrerado muy bien el Beneficiador en todo lo arriba dicho, 
teniendo molido , y cernido el metal con la futileza , y 
curiofidad que importa ( que el pallarlo no le toca ) antes de tra- 
tar de incorporar el caxon, nt de quemarlo, (i tuviere neceíst- 
dad de etlo, aparte tres,o quatro libras de toda harina , bien 
mezlada , y rebolviendola de nuevo, haga de poca cantidad 
dos enfayes por fundicion, dela manera que fe dirá adelante, 
y conocerá con certidumbre por ellos la Plata que el caxontie- 
ne, y la que debe facarle. Supuefto efte principio, fi el metal 
fuere Paco , y lin neceísidad de quema, fi tuviere Caparroía , O 
Copaquiros , fe le quite, como fe dixo arriba, y [e enfaye una 
libra por Azogue , repaflando «el metal antes de echarfelo con 
lola agua mas de la neceflaria. Dexefe alsi repofar un poco, 
y ficriare encima una comotela , o natilla, quees graía, o un- 
tuofidad que el metal tiene, le derrame, y eche otra agua lim- 
pia las veces que fuere necellario, hafta que el metal quede fin 
efte eftorvo: faquefele el agua (uperflua, echelele Sal, y Azo- 
gue, y finorro material ninguno profiga fus repaflos, advirtien- 
do fiempre la difpoficion que el Azogue lleva: fi acafo fe toca 
de [uyo : fi fe aplema poco, o mucha: fi eftá deshecho , O ente- 
ro: fi fe toca fin metal es feñal que el metal lo trae conf - 
go : repaflele aísi , hafta ver (1 la fuerza de la Plata, ylos re- 
paos lo gañan , que sí fuelen hacer , con que el beneficio es ex- 
celente. Profiquefe con lis de Plata limpia, como limaduras, que 
poco d poco le va futilizando ; sy en comenzando a hacer la de 
Azogue, fe ha de lavar , que yá havrá dado lo que tenia , confor- 
me al enfaye que por fundición le hizo. Los metales de Veren- 
guela de Pacages fon de efla calidad dicha, perdieroníe a los 
principios muchos ducados en ellos, por beneficiarlos con mate- 
rial, juzgando por impofsible haver metal, que no lo huviefle 
menelter. Oy le benefician con Íolo Sal , y Azogue, y rinden de 
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84 LiBRO IT. DEL ÁrTE 
ella manera lo proprio que por fundicion , que es toda la Plata 
que ticnen. Son cobrizos eftos metales. 

Si el enfaye mueftra Plomo (aísi lo llaman) que es quando 
el Azogue, perdiendo el color vivo que tiene , le cubre de otra 
aplomado , ha menefter material que lo limpie, para que mejor 
abraze, y recoja la Plata. Los que tienen efta virtud fon el Hicr- 
ro deshecho , Plomo, o Eftaño , y Cal viva, y la ceniza, por al- 
guna femejanza que le tiene. Qualquier metal fe beneficia con 
qualquiera de eftos materiales, aunque por razon de la natural 
conveniencia, y concordia , es mas a propofito el que mas fin- 
boliza con la mezcla que el metal tiene. Sila lis, y color del 
Azogue es muy obícura, quetira d negra, le es d propofito el 
Hierro : a la muy aplomada el Plomo: a la mas clara el Elta- 
ño: al Azogue algo dorado, y que tiene el metal Cobre, que 
cauía cíte color la Cal. Muy poco 2 poco, con cuenta, y me- 
dida, fe lc vaya echando el material que conviniere, hafta que 
el Azogue vaya limpio , y recogiendo la Plata, y hecha la cuen- 
ta, fabrá lo que le ha de echar en el caxon por mayor, fegun 
los quintales que tuviere. 

Si el Azogue vá deshecho en lisblanca , fi no lo remolio el 
repaflario demafado , procede del pelo, y solidez del metal, 
proprios accidentes de los Soroches, y Margaritas, y los otros 
metales, que brillan, y han menefier quema , como ya le dixo, 
Piedras duras fin ley caufan lo miímo en el Ázogue, y aísi en 
viendolo deshecho en lis blanca , fi no tiene Negrillo crudo, 0 
Margarita , no tiene Plata el que fe enfayo por metel, ni lay 
que hacer calo de el, 

Si el Azogue en el enfaye menor efia claro, y entero , y vá 
recogiendo Plata, no tiene necefsidad de material ninguno, To- 
dos los enfayes fc hagan con poco Azogue , para que pueda aña- 
dirfcles quando convenga, o fin el ; (fi pudieren mas, que afeí es el 
beneficio mas feguro , y mas breve , como fe dird adelante: y 
no dexe el Beneficiador cola por intentar , hafta que el enfaye 
menor que hiciere por Azogue correfponda al que hizo po” fun- 
dicion, y proceda refpetivamente en el beneficio por mayor de 


los caxones. 
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CABITTUECO"ATIR 


Profizuen las advertencias del capitulo paffado , para con 
metales que fe queman, ? 


I el metal tuviere necefsidad de quema , conforme a lo di- 
S cho arriba, hechos los enflayes por fundicion, y certilica- 
do el Beneficiador de la Plata que tiene, lo quemara, guar- 
dando las advertencias dichas enla mezcla que ha de echarles, 
conforme la grandeza que tuvieren, y comodidad que huvie- 
re para hacerlo. No fe quemen los metales con Sal, porque 
demas deque ayuda a calcinar la Plata , da mas fuerte penetra- 
cion 4 los malos humos que del metal falen, para que la da- 
nen. 

No puede darle termino feñalado en la cantidad de horas, 
que fe les haa de dar fuego ¿4los metales que fe queman, aun- 
que la regla cierta es eftar baftantemente difpuelto el metal, 
quando enfayando un poco de la harina quemada , efta el Azo- 
gue entero, y claro, y fe elcarcha de Plata. Veráfe fin duda 
ete efelto perfeverando el fuego ,fi le quema el mecral con la 
mezcla , y cantidad que le conviene, de que como en los Pacos 
fe harán enfayes menores, para fiber con quanto material ha 
de entrar cada quintal en el horno; pero porque pocas veces 
le ajuftáara efto como convendria, fe guardarán las advertencias 
guientes. 

En dexando de echar mal olor en la quema los metales, 
que tienen Antimonio , O Azutre , es feñal que yá lo han d.l- 
pedido. 

Los que por abundar de betun echaban al principio de la 
quema el humo efpefo , y negro , en adelgazandofe, y blanquean- 
do, di mueftras de que ha cellado efte inconveniente. 

El mudar color el metal, perdiendo el brillar que antes te- 
nia , bolviendofe de Negrillo en Paco , es la feñal mas cierta de 
que efti bien difpuefto para el Ázogue , aunque hay en efto lati- 


tud grandisima. 
Los mrtales que tienen Caparrofa, fi huvieren de que- 


marfe , fe limpien de ella primero, lavandoios en harina , como 


queda dicho ¿los que lin quicarfela entran en el horno, fe que- 
dan 
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dan muy coloradosen quemandolos , y quien quemare la Capar- 
roía fola , verd efta mudanza en breve con fus ojos. 

Quando enfayando un poco de la harina quemada co- 
mienza 4 aplomarle el Azogue,es feñal, que con el fuego el 
Cobre , o Hierro que tenia el metal, con l mezcla de Azufre, 
que tambien lo tiene el Antimonio, o Margarita fe vá convir- 
tiendo en Caparrofa , que ferd mas mientras dutare mas lz 
quema. 

Sacada la harina delhorno , [e aparta una libra , ó lo que fe 
quiíiere , y afsi caliente le eche agua, que la fobrepuje tres, ó 
quarro dedos , meneefe un poco, y dexefe aflentar luego; fi 
el agua fe pufo blanca, O tiñe las uñas , O da otro color al cabe- 
te de una cinta que le mete en ella, es feñal de que fe calcino 
la Plata, y fe deshace , y convierte cómo fal en el agua , reco- 
jale ella agua enalgura valija vidriada, y echefe otra en el 
metal dos, Ó tres veces , Ó las que fuerte neceflario, hafta que no 
blanquee , y (alga coda la Plata que eftuviere calcirada , faque- 
fe, O evaporeíe a fuegolento, y la Plara toda fe aMentará en el 
fondo, fundida fe aproveche. Si el agua en que el metal caliente 
fe echó no da mueftras de tener Plata calcinada , metale en ella 
unpoco de Hierro limpio, y Í toma color de Cobre, tiene 
mucha Caparrófa , lavefe el metal como eftá dicho, hafta que 
fe le quite, y el Hierro no le tiña mas, y recojanfe las aguas, 
que para el beneficio no fon de poco provecho en metales, que 
las han menefter ; y (1 facaren , y fundieren lo que queda en el 
aísiento , fe facara fino Cobre, ocon alguna Plata , (1 le huviere 
calcimido. 

Enfayele el metal aísi difpuello por menor, con Ázogue, 
como fe dixo del Paco, hafta alcanzar por las expe rencias , que 
fe hicieren el modo con que fe ha de beneficiar por mayor, de 
fuerte que fe le faquella Plata quee fupo: tenia por los enfayes 
de fuego. No juzgúe nadic por elcufadas , y prolixas curiofida- 
des ellas , pues no hay en efías materias cola de mas Importancia, 
y provecho, ni más igriorada comunmente, y 4 pocos dias de 
cuidado , y trabajo conocerá el Beneficiador las fuertes, y cali- 
dad<s de los metales que maneja, y fobre como ña de proceder 
en cllos, fin reiterar los enfidos de tintbs enfayes. 

Pero con todo lo dicho nunca llega el metal a eftar perfec- 
tamente difpuéño mientras la-Plata poca , Ó mucha que tuviere, 

no 
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no fe purifica, y blanquea en la harina, antes de echarle el 
Azogue. No es polsible ponerlo en elte eftado ; pues metales 
pocos de plomeria fe puede reducir a el folamente con quemar - 
los; y los Negrillos, y otros , con euyos humos de Azufre fe t1- 
ñe y mancha la Plata tambien, aunque es fu quema para llegar 
a efto mas prolixa, y los unos, y los otros con cocimientos , y 
repafíos , con cofas que limpian , y blanquean la Plata , como es 
el Millo , 0 Alumbre, la Sal, y otras. Eftando en efta difpoficion 
el metal, notiene el Ázogue necelsidad de material ninguno, 
y notardará quatro dias en recoger la Plata toda, ni havrd cafí 
confumo , pues la brevedad del tiempo, faltas de mezclas, y 
pocos repaffos no lo remoleran , O desbaratarán en lis, que es la, 
£auía principal de lo que fe pierde , como le verá poco defpues. 


CAPITULO XIV, 
De la maturaleza de el Azogue, 


Exando para otra ocafion (que quiza la ofrecerá. el tier- 

po) el tratar mas de propofito del Azogue, y de algunas 
experiencias fuyas, de no menos curiofidad que provecho, 
folo digo para el prelente Intento, con el Fenix de las ciencias 
Raymundo, en fu Arte inteletiva , a quien (iguen los demás 
que tratan de la ocuita Filofeña de los metales, que crio la na- 
turaleza efte cuerpo, de fubfiancia tan uniforme, y partes tan 
perfeótamente unidas, que ni aun el fuego , fu mayor contrario 


( a lo que vulgarmente fe imagina ) es poderofo, dividiendo- 


las á corromperlo, y deftruirlo, como hace vifiblemente 4 
los metales, y demas cuerpos del mundo, fuera del Qro, y la 
Plata. Con toda fu fubltancia perfevera el Azogue en el fuego, 
fi le lega 2 dár la difpoficion neceflaria para ello (que no pacos 
han alcanzado , y yo he conocido algunos) o con toda ella hu- 
ye en elpecie de vapor , que encontrando cuerpo en que: le re- 
frefque, fe buelve a condenfar en fu ser primcro, fin que le 
difminuya, ni una parte muy minima de lu antiguo pelo. Tam- 
poco corrompen al Azogue las malezas que arriba le dixo, que 
acompañan de ordinario 4 los metales en las veras en que te 
criazn», y caxones en que [e benefician ; porque aunque las Ca- 


parrolas le deshacen de fuerte, que parece le confumen., y fu- 
bli- 
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88 Libro Í. DEL ÁrTE 
blimado en ella, y fal comun, fe altera de manera , convirtien- 
doíe con lo que llamamos Solimán, que pudiera juzgaríe haver- 
fe deftruido totalmente, y convertidoíe en otra elpecie; no 
paíía aísi, remedio tienen todos elfos accidentes , y No es tm- 
poísible, ni aun muy dificultofo el bolverlo a revivificar , y Unir; 
y en lu lugar le enfeñará como ha de hacerle. 


CAPITULO XV. 
De la caufa de las que llaman Lifes, y de fus diferencias, 
L Azogue deshecho , y dividido en (ubriliísimas partes, lla- 


man comunmente los Baneficiadores Lis; deflcubrelo co - 
mo una ceja enla puruña quando el metal [e enfaya, y d- ella 


toman los experimentados indicacion de la calidad del mrtal, 


y eftado de los caxones ; caulanla los repafos (cofa inefculable 
en el beneficio ordinario) aunque los metales no tengan ma - 
leza ninguna, y de eftas la Caparroía remmuele el Azogue , como 
le ha dicho ,en muy grande extremo. Quando no ha recibilo 
el Azogue ninguna peregrina impreísion ensi , y eflta deshecho 
en Lisblanca, fellama Lis de Ázogue. Lis del material llaman 
á la que hace con el Eftaño , y Plomo; y Lis de Plata a la que 
fe cría de la muy menuda, y lutil, que el meral tiene tocada 
ya con Azogue ; pero no junta aun, ni unida en cuerpo, que 
llaman Pella, 

Varios colores recibe ensi el Ázogue , y le mueftran en las 
Lifes, fegun la diferencia de las cofas que acompañan a los 
metales de Plata en que fe echa: reducenfe d tres, como ge- 
neros, y debaxo de ellos fe comprehenden otras efpecios, eltos 
lon claro, aplomado , y tocado. Claro [e mueltra el Azogue, O 
quando el metal no tiene Plata, o quando la que tiene es purtf- 
ima, fin liga, mimezcla de otro metal vil que la acompañe, 
que en efltecalo la recoge, y efcarcha , fin perdor la viveza de 
fu color. Quando la muda fe lama por la lemejanza aplomado, 
y (izmpre dá muefltras de tener el metal alguna Plata , lino es 
que el Plomo fea (afsi lo llaman) falío, lus principios, y caulas 
ciertas ciene efto, aunque tampoco advertidas con las demás 
colas del heneficio., en que hafta oy folamente fe ha procedido 
acalo. La Caparrola fola, enemiga capital del Ázogue, le da el 
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color que llaman Plomo falío , como 4 los demás metales, los 
tiene en Cobre. Los otros Plomos fon cierta funal de Plata ; por- 
que como de ordinario fe cria en los metales bruta , y ne 
da con otros viles, atrayendo d si el Azogne, la lleva con la 
mezcla que la acompaña, y caula al Ázogue aquel color eftra- 
ño. Efte es el fundamento de lo que en el capitulo 12. de efte 
Tratado fe dixo, y la razon con. que fe conoce que la lis, o 
color del Azogue obícura , y que tira d negra , procede de que 
el metal tiene mezcla de Hierro. Si es muy. aplomada , tiene 
en fu compañia Plomo. Si es algo mas clara , Eftaño; 5 y Í1 tira a 
dorada , Cobre. Si la lis es de Azogue , de material, O de Pla- 
ta, le conoce facilmente ; mueftraíe la lis de Ázogue muy fu- 
til blanca, lin viveza, y al baxar el relabe con el agua de la pu- 
ruña , no corre , antesfe vá quedando como pegada al fuclo ; y 
con el dedo fe refriega , fe junta en granos de Ázogue vivo, 
La de Plata brilla, como limaduras, gruella , o lutil, conforme 
la riqueza del metal corre, como rodando por el fuelo de lx 
puruña tras el relabe, y refregada con el dedo fe convierte cn 
pella. La de material lea como medio entre eftas dos, y re- 
ducida a cuerpo con refregarla , fe junta con Ázogue tocado. 


CAPLITUTEO NL 
Si fe ha de echar al principio todo el Azogue , y material 
junto, 0 no. 


gy lípuelto el metal, y enterado el Beneficiador por lasad- 
LY vertencias que quedan dadas de la Plara que el caxo. tie- 
ne, y calidad, y cantidad del material, y Azogue que ha me- 
nefter y para quando venga a lavarle tenga tres partes de pella, 
y una de Ázogue , que es la proporcion mas acomodada : pudie- 
ra dudar, (1 todo el Azogue , y material dicho fe ha de echar , O 
no junto al incorporo, Opinion es , y de algunos, que conviene 
echarle al principio todo junto, y los mas, 0 todos la feguian, 
nafta de veinte añosd efta parte , que yo fui d la Provincia de 
los Lipes , y use , y perfuadi lo contrario , advertido de femejan- 
tes operaciones de Raymundo Lulio , qe claramente concuer=- 
dan con las difpoliciones ordinarias de la naturaleza, Poco á 
poco fuaye, y no repentina , ni violenta crecen , y le perfeccio- 
nan todas las colas. Baftante es pequeño fuego a abrafar todo el 
mun : 
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mundo, fi la materia combufúible fe le aplica poco 4 poco, fe- 
gun la proporcion de lu fuerza, y (1 al principio fe le carga to- 
da d mucha junta , lo ahoga , y apaga. El calor natural en los 
animales ella fujeto al miifmo inconveniente, y proporcional- 
mente paíla en los caxones de metal lo proprio. Fuera de que ac- 
cidentalmente enfria , y detiene el beneficio, como al contra- 
rio qualquier calor lo aprefura. Demás de efto , fi por no haverfe 
acertado bien con lo que los metales havian menefter , el caxon 
difpare , y le deshace el Azogue, mas facil remedio tendra 
mientras tuviere menos fuelto : y (1 le ha de reparar con Efta- 
ño, O Plomo, pues eftos materiales fin Ázogue no pueden apli- 
caríe, fe le añadirá con menos rieígo. Igual , o mayor dilacion, 
y daño fe figue de exceder en la cantidad del material, en los 
metales que lo han menefter , pues de fuerte entorpece al Azo- 
gue, que no recoge Plata ninguna , y apenas puede reduciríe 
al eftado que es menefter, defpues de muchos dias de gaftos 
en repaflos , y magifirales : incorporele, pues , el caxon a lo mas 
largo con el tercio del Azogue con que fe havra de lavar, y eche- 
fcle al principio la mitad de el Eftaño, o Plomo, que huviere de 
confumir, que de efta manera el Ázogue abrazara la Plata, y 
le lacará muy en breve, antes de acabar de gaftarle el material, 
que llaman aplomar, con que fe efcufara el daño de la Plata fe- 
ca, que encrelpada nada fobre el relabe, ocañonando mucias 
perdidas. Profigafe , como el caxon lo fuere pidiendo , el echar- 
le Azogue, y material, diíminuyendo (iempre las cantidades 
proporcionalmente , de fuerte que vaya leco, y no bañado, 
que aísi no hay ocafon para mucha lis, y la mifma pella firva 
de medicina para recoger la demas Plata, con que cl beneficio es 
mas feguro , y mas breve. Si huviere de beneficiarfe con Cal, 
no corre la regla dicha enlo del material, Echafe al principio 
toda junta, y con ella fe repafle muy bien el caxon, dos, O 
tres dias antes de echarle ei Ázogue, teniendo muy grande 
advertencia en que no fe exceda en efte material; porque es el 
toque, Ó eltorvo; que caufa en el Azogue para no recoger 
Plata mayor, y mas dificil de recoger, que el de los demas 
materiales, 
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CAPITULO XVII. 
De los repaffos , y fus efectos. 


L fin primeto , y principal de losrepafos , es repartir el 
Azogue, y mezclarlo con el metal, para que de todas 
partes de el recoja la Plara , calientafe tambien con el movi- 
miento, con que difpone mejor: y: ultimamente , con aquella 
fricacion fe purifica , y limpia la Plata ;"que eslo que llaman 
gaftar el material : neceflarias , €: importantiísimas. cofas todas 
para el beneficio , que de ordinario fe .uía y aunque de ella fe (1- 
gue un daño inefcufable, que ha caufado valor de muchos mi- 
llones de perdida en la que llaman aísi , y confumo del Azogue, 
pues han fido, y fon los repaffos el fundamento , y cauía princi- 
pal de aquefte inconveniente + porque con ellos, apretandofe el 
Azogue entre lo futil del harina, y relabes, le divide en tan me- 
nudas partes (lo que llamán lis ) que quedando caí fin cuerpo, 
ni pefo, quando fe lavan los caxones, no baxa al fondo de la tina, 
antes fobreaguado, y mezclado con las lamas, fe fale, y va con 
ellas. Efte daño fe eftorvard en gran parte, con dos adverten- 
cias. La «primera , que-el primero , y legundo dia del incorporo»: 
no fe le den mas de dos repaflos blandos, de fuerte que fe re- 
parta, y no defmenuce el Azogue , porque antes de tener cuer- 
po de Plata efta mas fujero a (urilizarle demafiado. La fegun- 
da, que como fe dixo arriba , le lleve fiempre el beneficio feco, 
y no bañado de Ázogue , añadicndolo poco a poco las veces que 
lo huvieren menelter : de fuerte, que quande mucho, vaya en 
proporcion de una parte de Ázogue, y dos de pella, Ni le enga- 
ñe nadie con peníar , que aunque el caxon vaya bañado de Ázo»> 
gue, fi tiene material baftante tra feguro de efte inconveniente; 
porque antes efta fujeto a mayor perdida , haciendo lis , como es 
forzolo, con los repaflos, fi fuicede , como puede, por algun ac- 
cidente confumirfe el material , quedando la que era lis de el en 
lis de Azogue; porque es fuerza quede dobladamente mas futil, 
y deshecha, pues confiderando enuna parte minima de lis, que 
el material tambien tiene alli fu pedazo, 1 efte fe le conlume, O 
quita,en mucho menor cuerpo quedara el Azogue.En la lis de Pla- 
ta no hay elte rieígo, porque con los repaflos no le gafta la Plata, 


nt le confume, antes fe purifica mas, y le abraza, y une mejor con 
cl Ázogue. M 2 CA- 
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CAPITULO XVILL 
Accidentes que fe ofrecen en el bensficio, y fus remedios. 


"Arios fon los accidentes, que en el difcurfo del beneficio 

fe experimentan en los caxones: el fugero de todos 

ellos es el Azogue, con quien folo fe tiene cuenta: porque 
en el, conto en efpejo le reprefenta la buena, Ó mala dif- 
policion del metal, que en st, por la futileza del harina 4 que 
le reduxo., y mezcla de la tierra con que fe cria la Plata, no el- 
td tan. Íujeta al conocimiento , y examen de la vilta. Si el Azo- 
gue eftá muy tocado, que es tener mas material, Plomo, Ef- 
taño , Hierro, o Cal de loque ha menefter, fe mueéftra abati- 
do, no redondo, (ino antes protongado, conrio guífano,y Í 
fe menea al rededor de la puruña ín agua, hace unos como 
rabillos, que [e quedan pegados a ella, etá como amortigua- 
do , e impedido para recoger la Plata. A fucrza de repaflos le 
puede remediar elle daño, con mucha cofta, y dilacion. El 
remedio breviísimo , y mas eficaz es la Caparrola, O el agua de 
ella , que dixe fe recogtefle , y guardafle en el capitnlo 13. de 
efte Tratado. Echefele a los taxones al repaffarlos mas , O me- 
nos, conforme Ín excello, y fe vera el cfeóto cali taftantaneo: 
la razon es clara ; porque como queda advertido, la Caparrola 
deshecia en agua, convierte vilible; y verdaderamente en Co- 
bre los metales viles, y aísi la calid:d fria, que antes tenian, 
con que entorpecian el. Azogue , mudada en caliente , proprie- 
dad del Cobre, es cauía de avivarlo, En efto fe funda el pro 
vecho que hace el Cobre molido echado en los caxones, para 
efe miímo intento; y de aquí. cambien es, que no todos los 
metales de Cobre, aunque fean ricos de el , fon a propofito pa- 
ra deftocar, o hacer aplomar en el beneficio , fino folos aque- 
llos que abundan de Cardenillo, o Caparrola! Efte mifmo fun- 
damento tiene la virtud, que fe experimenta en los que llaman 
Magillrales, de que fe ula para efte.efeto de calentir , y aplo- 
mar los caxones, que es por la Caparrofa que en fu quema fe 
produce, como queda dicho, y fe vera en el modo de las.com- 
policiones de algunos , que aqui fe pondran, por latisfacer 2 


quien deleare faberlos. 
Que- 
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Quemafe metal de Cobre, y delpues de molido fe incor- 
pora, y amaíía con otra tanta Sal, hacenle panes, y buel- 
ven 2 quemaríe. 

Otros, a dos partes de Cobre echan una de Sal no mas, 
con que fe amaía , y quema ,y a un quintal de eftos polvos 
añaden un marco de limaduras de Alaton. 

Otro Magiltral le hace de lamas, relabes, y fal, por tercias 
partes muy bien quemadas. 

Hacefe otro de Cobre, relabes, y fal, por tercias partes, 
todo quemado. 

Otro del miímo metal, que fe ha de beneficiar de relabes, 
y de fal tambien, por iguales partes. 

Otro fe puede hacer de metal de Cobre, relabes, harina 
del metal que fe beneficia, y de efcoria de Hierco , y fal , par- 
ces iguales, amaffado todo , y quemado en. panes. 

Otro le hace de tres partes de lamas quemadas, y una de 
fal, y cada uno inventa femejantes mezclas , y proporciones a 
fumodo , como mejor fe halla , fiendo , como queda dicho, el 
fundamento de todos los Magiftrales la Caparrofa, que con la 
quema fe produce de ellos, como la podra ver, y facar quien 
quifiere , por las advertencias dichas; con que parece fe confir- 
ma lo que dixo Plinto, tratindo del Cobre que fe criaba de 
las piedras quemadas. Ufarafe de eftos Magiltrales con el tien- 
to , que de los materiales fe dixo, antes de incorporar el caxon, 
haciendo enfayes menores , para faber lo que proporcionalmente 
fe huvra de echar d un caxon , fegun los quintales que tuviere 
porque íi le excede en efto, le da en otro inconveniente peligro(o, 
que es el que fe figue. 


CAPITULO XIX. 
Profiguefe la materia del capitulo pajffado. 


Ccidente opuefto al dicho en el capitulo paffado , y ocafion 
- de grandes pérdidas de Ázogue , es.elelftdr aplomado, que 
afsi lo llaman quando no tiene material óninguno , y es daño 
mayor fi el color del Plomo lo caula la Caparrofa , y hay mucho 
Azogue fuelto , eta el Azogue exprimido de la pella, muy re- 


dondo , y vivo. No fe prolonga (i fe divide , antes toman figura 
ae 
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LO | esca us partes todas, armque muy pequeñas. Remediale efe 
q daño con los mareriales contrarios, que , como queda dicho, to- 
a: can el Azogue , aunque por particular virtud, atraccion, y fim- 
ON paca natural , es mas a propofito el Hierro para reunir , y bolver 

20 El a cuerpo el Azogue deshecho, y cali corrompido , y mudado en 
otra fubítaucia para la Caparroía , como maslargamente le dira 
10 adelante, rratando del lavar de los caxones. 

EEN No puede davfe regla cierta acerca de la cantidad del ma- 
Ji terial que” ha de echarle , para reparar los caxonesque han dife 
parado; porque ni los daños, ni las cauías ferán fiempre igua- 

Dl les ; pero en general le advierta , que no fe repafle el caxon haf- 

| ta que por enfayes menores, que fe faquen de el, tenga el Be- 
neficiador noticia de lo que fera neceflarios Apartele luego la 
tercia, O quarta parte del caxon, y en ella (ola le eche todo el 
material , y lerepafle, halta que fe reparta, e incorpore muy 
| bien, y luego efta parte le mezcle, y repafíle con las demás, 
14 Wp) que de eíta fuerte [e repartirá mejor , y con mas igualdad, ma- 
ed MI) yormente (1 hnviere de fer en cantidad pequeña el material, que 
huviere de añadirle. Guardele el medio que convenga, para 
no dár en el inconveniente primero de que fe toque demaliada- 
ld mente el Ázogue , y remediefe con toda la brevedad pofsible el 

e daño de elte fegundo : porque de tal fuerte la Caparroía altera el 
EN Azogue , que parece fe lo come, y confume. 

Quando enfayandofe el caxan fe vé en la puruña.el Ázogue 
hecho pelotillas, dividido en granos, y que no fe junta , es muel - 
tra de no ir el beneficio limpio, y aquel como erizamiento, O 
encrefpo , que rodea el Azogue, no le da: lugar 4 uniríe. La 
falta de material fuele caufar elto, y la fobra de la mezcla, o 
liga , que juntamente con la Plata bruta atras a st el Azogne , re- 
paTos, y relabillo, quemado con fu afpereza ayudan a limplar- 
la : algunos echan ceniza; pero el legitimo, y natural reme- 
dio esla fal, y el que llaman Millo,o Alumbre con que fe 
blanquea la Plata , cola de que hay ordinaria abundancia en Mt- 
nerales, y en efte de Potosi no falta en el Guayco, que llaman 
de Santiago, donde continuamente corre un arroyo de elta 
Ñ agua aluminoÍa. 

| Quando los caxones no fe repafían igualmente, Ó el Azo- 
gue no fe añade quando es menefter,, O no fe junta en alguna 


parte con el que antes tenia Placa , fe cauía la que llaman Plata 
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feca : veefe en los enfayes nadar encrefpada fobre el relabe, y li 
no fe recoge , yremedia antes que le lave el caxon fe fobre- 
agua , y fale con las lamas , con mucha perdida del dueño del 
metal. Si feco el Azogue, teniendo todavia material, no es el 
daño ninguno 3 porque aísí fe juntan unas partes con otras mas 
facilmente , O gaftada la parte que el material ocupaba , quedan 
las otras mas humedas'con el Azogue, para unirle con el cuer- 
po de la demás prila. La Plata feca fin material , no es feguro 
tratar de recogerla con Ázogue fuelto , halta que: elte yá el ca- 
xon para lavaríe. Esremedio muy 4 propofito pella de Plata no 
muy exprimida , para recogerla , (+ le repafla el caxon'con ellas 
abraza tambien la mayor parte de la lis que huviere, 


CAPITULO XX. 
Cómo fe conocera fi effa yá el caxon para lavar. 


O hay termino feñalado , dentro del qual fe hayan de lavar 
N los caxones , aprefuran fu madurez los repalos demafia- 
dos , el calor exterior del temple, Ó tiempo, y el interior del 
Cobre ,0 Caparrola., y demás cofas que participan de fu vir- 
tud, y las que limpian, y purifican la Plata, en que entra tam- 
bien, como cauía muy principal, la quema de los metales. Al 
contrario fe prolonga , y dilata el beneficio , (i fon menos los re 
pallos; (1 el tiempo es de hielos 5 fi el caxon le toca demafiado, 
o no vá limpio el Azogue. Llegafe finalmente, palfados eltos, y 
otros accidentes , al termino de facar la Plata limpia mezclada 
con el Ázogue , apartandola de lo que es tierra , que llaman la- 
var. No [e requiere. pequeño conocimiento para efte punto: 
pues (1 no le llega d el fe pierde la Plata , que aun no ha recogí 
do el Azogue, y li le repafía le muele ; y quando efle cefle, (E 
pierde. por lo menos el tiempo, y la Plata en los repalos , de: 
más de otros rielgos. pe 

Sojetas d muy grandes yerros han- fido las reglas que hafta 
añora: fe han guardado, para conocer fiieftá , Ó no el caxon para 
lavar, como fon el no paflar adelante en demandar mas Azogue, 
haviendo ido , y eftado al parecer bien difpuefto ; haverle recogi- 
do, y acabado la. lis de Plata , y comenzado á hacer la de Aza- 


gue; eltir el cuerpo del Azogue , y Plata limpio, y de «color 
que 
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que tira tanto quanto a dorado , y otras que todas no [e elcufan 
de talencias, porque pueden caularlas otros accidentes. La re- 
gla infalible, y Cierta es mirar, fi tiene yá el Azogue recogida 
la Plata coda , que por el enfay: menor de fuego que fe hizo al 
principio fe fupe renia el caxon; y fi no huviere llegado a efto, 
aunque mas muelltras de las fobredichas tenga mo fe lave. Sa- 
quenle enfayes menores del caxon, y con experiencias que le 
hagan, fe conocerá lo que tiene, O lo que falca, para que con 
ello le remedie, y llegue á fu punto , y eftando en el, lraviendo ¡do 
el beneficio feco en la proporcion dicha de Azogue , y pella , fe le 
eche algun Azogue fuelto,y con el fe repalle dos, O tres veces blan- 
damente, de fuerte, que vaya a la tina mas baña lo en proporcion 
de tres partes de pella , y dos de Ázogue , O por lo menos de una 
de Azogue, y dos de pella : recogele con efto alguna dela lis que 
hay, y a la Placa feca, y ¿todo el cuerpo de la pella le le da mas 
pelo, para que baxe mejor al fondo de la tina, y le levante, y pier- 
da menos. Echafe Azogue fuelto tambien en la tina, que llaman 
baño , quando fe comienza a lavar , incorporale con el el que el 
caxon tenia , ayuda á recoger, y mientras mas fuere , Menos con- 
chos fe caularán. 


CAPITULO XXI 


Que enel lavar de los caxonr2s fe caufa la fslea, o perdida” 
del Ázogue. 

Odos los daños que fe han experimentado , y fe experi- 
mentan oy en el gato, y falra del Ázogue, o la llamen 
perdida , 0 confumo , fe caulan en el lavar los caxones : hafta el - 
te punto no hay nada perdido, y [e engaña la viíta (1 juzga lo 
contrario, aun en ocañones que han fucedido algunas veces, y 
pueden luceder de no facar Azogue, ni pella del metal incorpo- 
gado. No folo alteran accidentes , como queda dicho, de fuerte 
que le corrompa , y pierda fu fubliancia. En el caxon fe efá, 
aunque mas, o menos difpueño , para [alirfe cali impercepti- 
blemente con el agua, y con las lamas. La cauía immediata de 
efte daño , es el eftar tan demafiadamente futilizado, y cañ An 
Cuerpo , ni pelo, que no lo tiene para baxaríe al £ondo de la ti- 
na, antes con el movimiento del moliente , al lavarfe anda en- 
tre las lamas, y agua, y con ollas fe fale, y falta delpues de lo 
que fe echo en el caxon, mas, O menos conforme fue mayor, 

O 
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ó menor fu remolimiento , y abundancia de lis. Groferamente 
han errado los que fe han perfuadido, que en el beneficio de 
los metales le confume verdaderamente el AÁzogue, teniendo 
por prueba baftante, y por razona fu parecer forrifsima, la 
experiencia de tantos años que hafe beneficia en eltos Reynos, 
confumiendo el mas dieftro Beneficiador , por lo menos, otro 
tanto Ázogue como faca de Plata. Pero poco advierte el que a 
eo fe perfuade el defengaño que con las manos toca , pues en 
las lamas, y relabes le ha quedado el Ázogue , que en los be- 
neficios falta, tan lleno de Plata ,como defpues finrieron con 
fu daño los dueños delosmetales, y experimentaron, y expe- 
rimentan cada dia con fu provecho los que las compran, y be- 
neician, d> cuyos exemplos eftán llenas eftas Provincias. Otros, 
hablando mas á la Filolofo, atribuyen el confumo a lo que 
el Azogue fe debilitará, repadeciendo mientras fe ocupa en- 
atraher la Plata , como fucede en las demas caulas naturales. Dt- 
xeran algo (1 juntamente moftráran la contraricdad de calida- 
des, que para ella reaccionera neceflaria entre el Ázogue, y 
la Plata, y demis mecrales, con quienes antes tiene concordan - 
cia 5 pues es principio de todos, y quando no á ellos, (limo 2 
los medios Minerales , que de ordinario los acompañan, fe les 
quiera arribuic cita opolicion de calidades para deltruir el Ázo- 
gue, ni prueban la crufa, ni es verdadero el etucto que fu- 
ponen del conlumo del Azogue, ocaionado de ella, pues no 
io hay, anres confta lo contrario por experiencias Ciertas, y 
del mas perdido, y desbaratado caxon le puede facar, y recug 
peraz todo, por el modo que lc dirá adelante. 
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Caufas de la férdida del Azogue, y Jus remedios. 
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OS repallos lon la caufa mas remota de las perdidas de 


Azogue , porque lo aprietan, y divideu en las partos 
futilrísimas , que llaman lis. Y aunque ev qualquizr metal, tier- 
ra, 0 arent en que fe eche, y repafle el Azogue le ve lo dicho, 
mayormente fe experimenta en los Soroches , Margaritas , y 
Azerados , que con lu pelo . y vidrio (digamoslo a[si) corcan, y 


deshacen mas facilmente el Azogue. 
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La Caparrofa caula con mas violencia efte remolimiento 
en el Ázogue por fu naturaleza , como varias veces queda di- 
cho, y hi caufado la mayor parte de las perdidas grandes que 
ha havido. 

Ayuden a las caufas dichas otras que las acompañan, una de 
ellas es laSal, con que fe benencian, y lavan los caxones ; por- 
que como faben todos, engruefía el agua ,con que no folo la 
lis, que tan poco tomo tiene , fino aun Colas de mas pelo fe [uf- 
tentan, y no defcienden al fondo. 

Las Lamas, que con el agua fe mezclan, y la enturbian 
enla tina, aumentan fu groledad , y fulpenden mas facilmente 
el Azogue, y le fale, y pierde con ellas. 

Y ultimamente, el movimiento del moliente quando fe las 
ve, impide tambien a quela lis nobaxe, condenfando mas la 
fuerza de las caufas dichas, y levantandola a lo alto , colas cer - 
iísimas, y patentes todas, 

Los repaflos ordinarios en efte beneficio no pueden elcular- 
fe; pero fi fe guardan las advertencias ya dichas, ferán menos 
dañofos. Tambien queda enfeñado el modo de quitar la Capar- 
rofa 2 los metales, y el pelo, y vidrio a las Margaritas , Soro- 
ches , y Azerados, 

La Sal fe les puede quitar a los caxones con dos proveclos de 
menos ocafion de perdida, y alo:zro de efte material, en que 
le gaftan muchifsimos ducados al año. Beneficiele en caxones 
cercados por todas quatro partes, como mrichas veces fe ufa. 
Eften algo pendientes, no mas delo que fuere neceflario , pa- 
ra que el agua corra dzia la un1 parte, en que eftara hecho un 
agujero por donde falga a fu tiempo, y cerrado d» ordinario. 
Eltando para lavar el metal fe le echa agua en abundancia, y 
fe abra con el azadon por muchas partes para que mejor lo pe- 
netre, yal cabo de rato que clte afsi, fe abra el agujero, y de 
falida alagua , que lleva-a coufigo no pequeña parte d> la Sal 
que el caxon tenia : recojafe en cocha a propoíito , donde, ofe 
bolverd 3 quaxar, Ó podra fervir afsi para otros Caxones 5 dos, 
oO tres vecesfe haga eilo, hafla que el agua que faliere no tenga 
fabor de fal. 

Si elcaxon fe havia de lavar en tres tinadas, fe lave en 
feis, con que eftara doblado mas clara, y menos gruella, y la- 
mola cl agua. 
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El Molinete no fe trayga liempre d una mano, porque aísí 
las partes menudas del Azogue, O Plata feca andan fiempre por 
circulos paralelos, con igual diflancia, fin encontraríe, ni po- 

der uniríe unas con otras, para hacer mas cuerpo, y baxar al 

ondo , a cada quatro ,O feis buelras le trayga oras tantas al 

contrario ; y porque efto nopuede executaríe enlos ordinarios 
lavaderos de agua , fe meca en la tina una como pala ancna , que 
opueíta al curío que el movimiento del Molinete caula , per- 
turbe el orden, que la lis, y Placa feca llevan, y los ocafione a 
encontrare , y uniríe el Molinete, y toda la cin, excepra la 
parte del fondo, que no tiene necelsidad, por el baño que ha 
de tener, fe cubran de planchas de Cobre, 0 Hierro azogado, 
para que d qualquiera parce que la lis le llegue, fe pegue , y de- 
renga. Lavado el caxon, fe recogerd facilmentz, juntandola con 

un pedazo de [uela , fieltro, O paño. 


CAPITULO XXITT. 
Del bacer las piñas co defazogarlas, 


Acado el Azogue, y Plata de la tina, fe exprime por Jos 
lienzos fuertes tupidos, y mojados, para que lo elten mas: 
ayudale cen golpe de macetas 4 que fe aparte dela Placa todo 
el mas Azogue que [e pudiere. Hacenfe de la pella feca en mol - 
des que hay para ello, las que llamamos piñas , por lo que fe les 
parecen en la figura piramidal: acude al quinto la razonablemen- 
te exprimida ; de fuerte, que de cien libras de pella fe facan 
quarenta marcos de Plata. La de los metales ricos acude a me- 
nos que la delos pobres , por fer la Plata de eftos mas futil, y 
mas elponjola la de aquellos. Paffanfe con el Azogue, aunque 
mas cuidado fe tenga , quando fe exprime algunas partes fucilif- 
fimas de Plata , y mientras mas bañada eftá la pella le paífa mas. 
En el agua mezclada con barro fe ve una cola femejante a clto, 
que aunque con mas diligencia fe cuele, no pafla el agua clara, 
y pura, fino turbía , porla mezcla delama que lleva, y mien- 
tras fuere mas el agua, fe pafara con ella mastícrra. Alsientafo 
con el repolo, y reducida 2 mascuerpo le aparta del agua, y 
aclara. En las caxas , O birques en que fe guarda el Azogue con 
que fe ha beneficiado , y lacado piñas, fe experimentara lo mit 
a m0, 
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mo , que al cabo de dias fe vá añentando, v unicado cantidad 
de pella de Plata ; y yo vi en el Íngento de Santa Cachalina , en 
los Lipes, lacar una buena piña delo que le havia affentado, 
y recogido en el tondo de un birque, en que fc guardaba el 
el Azogue ella caliente fe futiliza , y pafía mas la Placa 
al exprimirla , y alsiquando fc exprime la pella, facada por 
cacimiento , aunque fe ponga mucho cuidado , fe pañla con el 
Azogue mas Plata;y (1 el dia figuiente, cltando ya allentado, 
y frio, febuelve a exprimir, fe facara mas pella. 
Grandifsima ha fido, y lin delquite ninguno , la perdida que 
fe ha caufado en la defazogadera, pues oy con eftar tan baxo el 
beneficio de los metales cn efta Imperial Villa, importa fola= 
mente enella, el año que menos, mas de treinta mil pelos , por 
dende fe podra conjeturar la fuma que fe havrá perdido en tan- 
tos, y tan abundantes, que fe han beneficiado por Ázogue en 
clte , y los demás Minerales de elle Reyno. Ha protedido, y 
procede aquefte daño del poco cuidado, que fe ha tenido en la 
materia de que fe hacen los cañones, y caperúzas, que alsi le 
llaman los vafos en que fe defazoga , y de la poca curiofidad de 
taparlos por donde fejuntan. El barro de que comunmente le 
hacen es muy efponjolo, y lleno de poros, pues aun el agua [e 
trafpafía, y fuda por ellos; y afsi no es maravilla , que el Ázo- 
ene convertido en pavor aprétado, y futilizado con la violencia 
del fucgo, que tambien ayuda a dilatar los poros, tralpafle los 
dichos valos, y fe exhale, y pierda;que el decir fe corrompe 
alguna parte fuya con la fuerza del calor, es imaginacion de 
quién tiene poco conocimiento de la uniformidad de fu fubf- 
tancia , como queda dicho arriba. Haganfe las Capernzas, y.ca- 
ñones del barro de que le hacen los crifoles , y ceflard el incon- 
ventente dicho , y fe tendra una obra perpetua , por lo mucuo 
que fe condenía, y refifle al fuego ¿(1 algun golpe recio por del- 
cuido no la quiebra. En la Infiegne Villa de San Felipe de Aut: 
tria de Oruro , famofa por los Minerales de Aintísimo Oro, y Pla- 
ta que la enriquecen, hay una veca de tierra blanca en un pe- 
queño Cerrillo, que efta fobre la Iglefia de la Ranchería, de 
que fe hace unbarro tan apretado, y denfo . que defpues ds 
cocido nole hace ventaja el mais fino de- la China. Yo expert: 
mente , y publique fu ulo para criíoles, con mo pequeño benet- 
cio 
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clo de los que los han menefter; y aunque hafta ahora , por el 
poco tiempo, y muchas ocafiones que he tenido en efta Villa, 
no he encontrado con femejante tierra , no dudo que ene 
pues en efte abundantifsimo de Potosi , de las riquezas de la na- 
turaleza , no ha faltado cola, que por algun camino pertenezca 
al facar a luz elreíplandor, y luítre de fus metales. Pero 
quando, y donde falte , mezclefe el barro mejor de que fe 
hacen ellos vafos con elfcama, o efcoria de Hierro, furilif- 
fimamente molida, pudrafe, haganfe, y cúezanfe defpues 
muy bien, y ferviran con menos daño que las que fe nfan. 
importara que los cañones fe vidrien por dedentro, las ca- 
peruzas no, porque con la violencia del fuego que fuftentan 
le derretirá , y corrcra el vidrio, 


CAPTEULO Ax, 
Otros modos ma: /oguros de difizozar las piñas. 


E Hierro, 0 Cobre batido, de no mas canto que el de 
un real dea ocho, o «Menos algo, ion los mejores vafos 
para delazogar , y ii leguridad mayor , vque duren mas al fue- 
go, feles de fobre e le julio una capa de buen barro á las cape- 
ruzas por defuera. No ha Muchos años, que algunos comenza- 
ron a ular eñtos vafos de bronce vacia: des , y conrazon [e inter- 
rumpió fuufo: havian oido algo acerc 2 de elto , y erraron en 
la exccucion , por falta del conocimiento ds lus principios, como 
tambien los lucedio a los que vaciaron fondos de efte metal e: 
la Provincia de los Chichas , para beneficiar con ellos, po: lo 
que muchos vicron , y otros oyeron, que ellaba haciendo yo en 
la de los Lipes, fu vecina. En el Tratado guiente fe moilrara 
la cauía de ellos yCrrOS. 

El mejor , masbreve, y mas (eguro moúo de defazogar , es 
el que fe figuc. Hagafe con fondo de Hierro meyor , O menor, 
que los bra uicillos en que fe fuele lacar el Azoguc , y Plara de 
la. tina , conforme la cantidad de la pella, que dee vez quifiere 
G-fazogaríe : lea masancho de arriba, que de abaxo : alsiente- 
le fobre unas trevedes de barro HuOnES A E de a Ei tie 
en unhornillo de baftante capacidad, pora que fe le pue eda dar 
fuego de leña, o carbon, confor: la e ot NUVIere , por 

una 
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202 Limro TI, DEL ÁRTE 

una boca que ha de tener para elto : lo demas todo por abaxo, 
arriba , y los lados, ha de eftdr cerrado, excepto un agujero, que 
para refpiracion , 0 humero fe dexara en la parte , que conforme 
d fu fitio eltuviere mas a propofito. Quedará efte fondo difpuel- 
to, como fi fuera el que llamancañon, en la delazogadera , de 
fuerte que felevante un dedo largo, ú dos fobre el plan del hor- 
no, para quefe encaxe, y junte. con otro valo, que fervirá co= 
mo de caperuza. Pongafe en el fondo la pella ,'que le huviere 
de delagozar, tendida, y bien apretada , o hecha bollos, en la 
forma que fe quifiere: y porque aunque fe derrita la Plata no fe 
pegue al fondo de Hierro, fele de primero por dedentro una 
capa futil de ceniza , O barro. Tapefe con una como cabeza de 
Alambique, bien capaz, hecha de Hierro , 0 Cobre de martillo, 
ú de muy buen barro vidriado con vidrio ; tenga un pico largo, 
y que pordonde mas angofo quepa un dedo , embarrenfe muy 
bien las junturas. Acomodefe en lugar feguro , y que no fienta 
el calor del horno un vafo grande de piedra , ú de otra materia, 
lleno de agua fria , entre en ella dos dedos la nariz del Alam- 
bique. Enciendale fuego en el horno, de que huyendo el Azo- 
gue , convertido en vápor , topando en lo freíco de la cabeza, 
le reducirá á cuerpo, y caerá por el pico en el valo dicho. Con 
paños mojados le refrefcará de quando en quando el Alambique, 
y fi el agua en que el Azogue Íe recoge [e calentare demafiado, 
fe temple con otra fria, 

A. Fondo de Hierro. B. Cabeza de Alambique. €. Su na- 
riz. D. Trevedes. E. Librillo, Ó vafo con agua en que le reco- 
ja el Azogue. F. Horno. G. Puerta del fuego. H. Puerta para 
facar la ceniza. 1 Abertura de la vanda de arriba , por donde 
fale el fondo , y le junta con el Alambique. K. Chimenea pot 
dende fale el humo, y refpira el fuego. 
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El enfado, y rivfgo de embarrar por donde fe junta el e] 
cañon, y la caperuza, fe puede efcular,' haciendo las caperu- MT 
zas palmo y medio mas largas que las ordinarias, y en el ta - | 
maño que oy tienen fe les ponga por la vanda de afuera una 4) 


aleta de dos dedos de ancho , con que efiriven fobre el cañon, y 008 
no puedan entrar mas dentro de el. Algo mas abaxo de donde le) 
las caperuzas llegan, fe pongan los afsientos de el que lliman 
candelero fobre que fe ha de aflentar el platillo, y la piña: Al- | 
cance el candelero, hafta quatro dedos mas arriba de la boca lo 
del cañon, en el qual por unlado , quatro, O feis dedos mas | 
abaxo de: donde ha ac cftar el fuego , entre un caño pequeño de 
agua 
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agua fria, por abertura que el cañon tenga, lin que 4 ello el. 
torve la caperuza, porque no ha de venir ajultada : otra feme- 
jante abertura tenga enfrente de elta , por la qual falga otra 
tanta agua como la que entrare, cen que (empre eftara tem- 
plada, y lleno de ella el cañon, halta efte paragz, donde fin 
ric[go le recogerá el Azogue. 

Si le defazoga por Alambique , le podra hacer lo miímo, 
foldando un cerco de Cobre a laboca del fondo, Ó valo de 
abaxo, de dos dedos de ancho, y otros dos de hondo , con fu 
entrada , y falida por donde entre el valo; en que fe dixo 
arriba fe ha de recoger. En elte cerco fe encaxa el alambique, 
y porque la fuerza del vapor del Azogue , nolo levante , feaf- 
xe,ocon pelo, o con atarlo a algunas colas firmes , Ó por el 
anillo, que tendrá la cabeza d. 1Al ambique , fepafle un Hher- 
ro largo, que por una, y otra parte entre en dos pequeñas pa- 
redes, que fe harán d los lados para aquelte intento. 
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LIBRO TERCERO 


DEL ARTE DE LOS METALES, 


EN QUE SE ¿Rai Moa 
beneficio de los de Oro, Plata, y Cobre, 
por cocimiento. 


CAPITULO PRIMERO 


DE LA MANERA CON QUE£ ¿52 
defcubrió efte modo de beneficio. 


=)L año de 1690. refidiendo yo en Tarabnco, 
Pueblo de la Provincia de los Charcas, ocho 
leguas de la Ciudad de la Plata , lu Cabeza, 
queriendo experimentar ano, entre otros mó- 

iYEmA1 dos , que havia leido para quaxar el Azogue, 
ASA que havia de hacerfe en olla, O vafo de bier- 
ro, intente a falca fuya hacerlo eu un peroli- 
llo de los erdinarios de Cobre ,. y no teniendo efeto lo que 
efperaba, añadile tentando algunos materiales, y entre ellos 
metal de Plata molido [urilmente, pareciendome, que las re- 
liquias de femilla, y virtud mineral, que en eftas piedras ha- 
vria, con el calor, y humedad del cocimiente, podrian fer de 
importancia para mi pretenfion. Saque al fin en breve can- 
tidad de pelia, y Plata, que al principio, como d poco cx- 
perimentado , me alteró no poco ; pero delengañeme prelta, 
advirtiendo , que era la Placa que el metal tenia la que el 
O Azos 
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106 Lisro UL DEL ÁrRTE 
Azogue havia recogido, y no otra en que le huviefle en parte 
traímutado. Quedé muy contento con el nuevo, y breve modo, 
que acafo halle de beneficiar metales : y defde entonces con dif- 
curfos, y experiencias continuas lo aventaje en muchos años, 
nfandolo , y comunicandolo publicamente , fin hacer mylterio 
de relervar para mi lolo efte , ni otros fecretos. Exercitelo con 
mas comodidad defde el año de feiícientos y quince, fiendo Cu- 
ra en Tiaguanaco de la Provincia de Pacages , y con mas abun-= 
dancía , y provecho deíde el de diez y fiete en la de los Lipes. 
En el difcurfo de tanto tiempo han querido algunos ganar gra- 
cias, atribuyendofe meritos agenos , pidiendo aventajados pre- 
mios en diferentes partes, por inventores de efte beneficia mue- 
vo : pero bien han moftrado no haverlo fido, ni faberlo con fun- 
damento fus proprios yerros , y defengaños agenos. Yo se de mi 
de cierto, que no lo aprendi de nadie, ni lo fupe, fino con la 
ocafion dicha, aunque por fer tan dilatado el mundo, en edades, 
y regiones, no sé fi en alguna fe ha ufado antes de ahora, aunque 
no hacen memoria de el ninguno de los Autores Antiguos , ni 
Modernos , que tratan eftas materias. Provifion fe me concedio 
por la Real Audiencia de la Plata, para que nadie fin licencia 
mia nfafle elte modo de beneficio de metales, y (in interes nin- 
guno lo he permitido a todos, aunque refervando para mi al- 
gunas particulares, que en los capitulos que fe figuen fe irán 
manifeltando. 


CAPITULO IL 


De la antipatia , y fimpatia que hay entre los metales, 
y cofas minerales , como entre los demas ae 
fu naturaleza, 


Uchas fon las virtudes, y propricdades ocultas que pufo 

Dios en todos los generos de cofas naturales , cuyos efec- 

cos fon tanto maravillofos, quanto mas ignoradas las canfas de 
ellos, y en vano fe havrá canfado , y caníara en invefligarlas el 
Filofofo mas futil , con difcurfos de fu entendimiento , pues para 
mayor mageftad de la naturaleza las efcondió el Autor de ella en 
la obícuridad de fu fecreto,y para hnmillar tambien la altivez de la 
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prefuncion humana , que no alcanzando a faber lo que con las 
manos toca, y vé con los ojos, cada día intenta levantaríe fobre 
los Cielos , y abarcar con lu cortedad la inmenfidad de las dif: 
poficiones Divinas. Llenos eftán los Libros, y conocidiísimas fon 
las. experiencias de eflas maraviilas , que confielían los que mas 
faben proceder de caufas ocultas, que tienen fu principio de 
las formas , y acompañan a las elpecies de las colas, y ninguno 
paña de aqni , feñalando en particular quales fean. Ántipatia, y 
fimpatia, que es como difcordancia, o conveniencia de unas 
cofas con otras, llaman al fundamento de eltos maravillofos 
efeños, y es gullofiísimo elpeéraculo el que la naturaleza pro- 
puío en las perpetuas paces , e inviolable concordia , que algu- 
nas entre si guardan , y el odio capital, y enemiftad con que 
otras parece T períiguen , y aborrecen, caufas que pulío Empe- 
docles por origen, y feminario univerlal de todas las genera- 
ciones , y corrupciones del mundo , y que no folo Te hallan en 
los elementos, por las qualidades en que concuerdan, y le di- 
ferencian, fino en todas las demas colas; y aun halta los miímos 
Cielos las han fubido los Aft:ologos, con las amiítades, y eie- 
miftades que fingen entre los Planeras, que con elegantes ver- 
fos canto Manilio , y todos enfeñan en los primeros rudimentos 
de la Tudiciaria. Milagros Ton de la naturaleza los que en efta 
razon le experimentan cada día entre animales, y plantas, de 
que pudieran lenarle no pocas hojas, que efculo por no hacer d 
mi propofito. Entre las piedras , y metales no fe ab/ervan menores 
maravillas; pues deben contaríe por las mayores entre las hu- 
manas , los efectos de la Imán con el Hierro, los que hace el 
agua que Haman Foerte , lacada de medios Minerales, en que, 
como (1 fuera fal, le deshace, y Convierte en agua' la Plara, 
quedandofe el Oro enteco , fin fentir ningun efe'to de fu violen- 


cta. El contrario que hace la miíima agua, fi en ella fe deshace un 


poco de fal comun, ú otra qualquiera , que convierte en agua 
rubio al Oro fino, dexando entera , y fin lefion la Plara, y otras 
muchas colas que de ordinario experimentan los que fe exerci- 
tan en eftas materias. Entre los metales miímos fe halla la ami(- 
tad, y enemiftad que entre las demas colas Yolo del Plomo es 
amigo el Eftaño , a los demas deftruye, y aborrece. Con partí- 
cular virtud recoge, y junta el Hierro al Plomo, y revivifica al 
¿zogue , yd cali mucrto, y deftruido. La Imán de la Plata es el 
O 2 Co- 
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108 Lisro II. DEL ÁrTE 
Cobre, que con juíta admiracion de los que lo ven , atrae a sí 
lo que eltaba hecha agua, y la reduce a cuerpo : experiencia an- 
tigua en el mundo, y que pudrera mucho antes de ahora haver 
abierto los ojos a los que han tratado de metales, para por Íu 
media facarles mas feguro , y facilmente la Plata que tuvieran. 
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CArPLIiVUEO TIL 
Que las aguas atraen a si las calidades de las cofas con que 
fe juntan, 

Omunican a las aguas lus calidades , y virtudes las colas 
por que pafían , O que las contienen, de efte principio le 
originan los fabores, olores , y Colores tan diferentes , que le 
ven en. las de varios manantiales, y arroyos, la vedad de 
baños naturales, y las muchas rcudes medicinales , “que en 
ellos fe experimentan. Andrés Baccio Elpidiano efcribio un lar- 
go , doéto , y euriolo “Tratado, que intitulo Thermis, de efte 
fugeto, no menos á propoíito para Filofofos, que para Medicos, 
en que hallará el que lo leyere no pocas cofas pertenecientes 2 
metales. Comunican eftos tembien fus calidades las aguas, y 
aunque parece que lu folidez havía de fer impedimento para ello, 
no lo es, mayormente ayudando el color , con que eñ breve el 
agua atrae, y recibe en si unos cono efpirims futilifsimos del 
metal con que fe junta, con que fe hace participante de [us ca- 
lidades, Sabido, y ufado .es de tos Medicos lo que fus dos lum- 
breras entre los Arabes Avicena, y Racis efcriben del agua del 
Acero, que mientras mas.veces encendida fe apega en ella, 
ínas virtud medicinal le comunica. En el fexto libro del Elpi- 
diano dicho , verá el curiofa efeétos admirables , que las aguas 
de cada “uno de los metales obran en la-cura del cuerpo huida 
no, confirmados con la autoridad del antiquiísimo Scribonio: 
Largo , Diefcorides , y Galeno, con fu experiencia propria , y 
la comun dé los Medicos que oy las ufan. Elpbítudio en fo Cie- 
lo Filofofico teftifica lo miímo, con otro defengaño de facil prue- 

ba. Derrerido ( dice ) Pl omo, y echado en agua, ft luego en ella 
le apaga hierro encendido, ú otro metal duro, fe hace mas do- 
cil, y blando, y al contrario, fi fe echa “algunas veces el Plomo 
derretido en ago en que fe haya apag agado Hierro, Oro, Cobre, 
ú otroemetal duro, fe endurece. Señal cierta delas calidades, 
que los unos, y los exros comunican a las aguas, y dao de 
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DE LOS METAJES. 109 
ellas mediante el calor. En eflo fe fundo Marfilio Fierño , para 
decir lo que dexó encargado callaffen los Sabios debaxo de tan- 
tos fecretos , y mylterios del Oro potable, dela virtud que tan- 
tos dicen, algunos creen, y rarrisimos havrán experimentado. 
En efto le fusda tanbien el prefio, y facil beneficio por AÁze- 
gue de los metales de Oro, y Plata , por cocimiento en va- 
fos de Cobre ; porque en barro, ú otros metales es prolixo, 
y no fe hace nada. La virtud, que el Cobre comunica al agua 
que en el fe cuece, aviva al Azogue, y limpia a la Plata, con 
que facilmente la embebe ; e incorpora ensí, La que fe calten- 
ta en hierro lo toca , entorpece , y amortigua ; y afsi, aunque no 
eftá d propolito para recoger la Plata ,como de hecho no la 
recoge y abraza , y atrae, pot la contrariedad de calidades al 
Cobre , y la reduce a pella, como mas en particular le dira en 
los capitulos que le (iguen. 


EAPLAGIO EY 


De la materia de que fe han de bacer los fondos para bens- 
ficiar metales de Oro,o0 Plata, y la forma 
que han de tener. 


YE folo, puro, y muy bien refinado Cobre fe deben hacer 
14 los vafos , y fondos para beneficiar los metales por Ázo= 
gue : porque fi tiene alguna mezcla de Hierro , O de Crndio, de- 
más de otros inconvenientes , eftará quebradizo , y no fe pa: 
dra labrar a martillo, como conviene; y fi tiene liga de Plo- 
mo, Eftaño, Plata , 3 Oro, cofás con que facilmente el Ázogue 
le incorpora , y las dea en breve fe paflará , y agujercará el 
fondo. Vaciado el texo de que ha de hacerfe, fe quite con la 
hachuela todo to que efiuviere efponjado , y de lo macizo fola 
fe bata. Pueden hacerfe de la capacidad que cada uno qui- 
ere, fegun la cantidad de metal, que mas comodamente fe 
huviere de beneficiar de una vez. El fuelo ha de fer de la forma 
de farten , mas angolta de abaxo, que de arriba, llano, y de 
una pieza, hafta feis, 4. ocho dedos en alto por lo menos, y de 
medio dedo de Sruefo. Sobre efte fondo fe levantan a la redon= 
da paños, planchas de Cobre, mas anchas por arriba , que pos 
abaxo, de la mitad del groffor del fondo, o algo menos , que 
bal> 
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110 LiBrO 1. DEL ÁrTE 
baftará , con la qual proporcion fe podra fubir al tamaño, y ca- 
bacidad que fe quifiere. Clavenfe eftos paños con el fondo, y 
unos con otro con clavos de Cobre bien apretados ; y en no 112. 
viendo de crecer mas, le le pondrá por arriba un cerco de Cob:<, 9 
Hierro, como es coftumbre entre los Caldereros, y dos allas 
fuertes, y derechas, en que, como luego fe dira, (e ha de poner 
la puen.e del incliseré. Para mas feguridad , por las Junturas, 
por la “vanda de afuera , fe le da un betun de cal viva , O ceniza 
amaflada con fangre de toro, con que no le faldra el agua, ni la 
lama de metal, que el Azogue no ha de llegar á ninguna de las 
junturas dichas, 

Hacele un molinete como los de las tinas ordinarias, aun- 
es no de madera tan gruefla, por la menos fuerza que ha me- 

refter , por la ayuda del hervor del fuego, futileza del harina, y 
a agua que ha de tener el meral. Ha de ler de bronce el 
dado fobre que le ha de mover efte molinete, y fe afixa fobre 
una vara de Cobre de dos dedos de ancho , y medio de grueflo, 
tan larga como el diametro del fondo, fobre que ha de ds 
fe ajuftadamente, y con algun apremio, para que no fe menec. 
Los dientes del molínete no han de fer sguales, fino mayores los 
que eftán mas cerca del centro , y menores los cercanos a la cir- 
cunferencia , como lo juzgara la vifla, fegun la proporcion co: 
que' creciere la anchura de la caldera. Áfixafe con cuñas por ar- 
riba la puente en las dos allas. La feguiñuela le menta con un 
hierro que entra en ella , de forma de fortija , clavado en un pa- 
lo, o callapo algo largo , con que fe menea defde afuera ; y aun- 
que la boca de la caldera lea anchifsima , y el calor del herviz 
el agua muy grande, na le cauía ningun inconveniente. En lo 
deinds es el molinete, y lu fabrica danes en todo a los de 
las tinas en que comunmente fe lavan los metales. 

A. Fondo de una pieza, B. Caldera de piezas. C. Afías, D, 
Molínete. E, Una de fus quatro afpas, con dientes"defiguales, E, 
Paño de que fe hacen las calderas. G. Vara de Cobre , con el 
dado fobre que anda el Moiimete. H. El dado. Í. La puente. K, 
Agujeros para las afías. L. Agujero por donde entre el Moliínete. 


M. Seguiñuela, N. Anillo de Hierro. O. Su cabo de palo. 
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CAPITULO V, 


Qué metales fon mas 4 propofito para beneficiarfe por 


cocimiento. 


Unque con las advertencias que fe dirán luego, fe podra 
beneficiar en fondos de Cobre toda fuerte de metales, los 


que mas breve , y facilmente rinden la ley que tienen, fon los 
que llaman Pacos , las Tacanas , Plomos , y Plata blanca. Eftos 
tales no tienen necefsidad de material, ni preparacion ninguna, 
aunque el quemarlos los limpia, y purifica , principalmente a 
los que ticnen mucha anquería , que es la que llaman Plomo, 
para que falga mejor la Plata. Las otras diferencias de Negrí- 
llos , aunque , como queda dicho , es el fuego el beneficio mas 
acomodado 2 fu naturaleza, y cafo que no le funda convendria 
quemarlos , hafta que mudaflen color, y perdieflen el brillar, 
para cocerlos luego. Con todo eflo fe pueden beneficiar crudos, 
aunque con alguna dilacion mayor que los demás metales ; por- 
que el cocimiento en que fe han de echar Copaquiras, O Ca- 
parrola , Millo , o Alumbre, Sal, o cofas que la contienen, como- 


[on - 
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fon orines, O legias fuertes , hace el efecto que el fuego en el 
horño, que es quirarles el refplandor, y vidrio que tienen, e im- 
pide el Azogue el recoger la Plata. Pero porque eftos materia- 
les dichos , por fu fortaleza, gaftan con mas brevedad , y le co- 
men el Cobre de los fondos , (i no fe reparan , comio le dirá ade- 
lante , y el repararlos no catece tampoco de inconveniente : el 
que quifiere beneficiar los Negrillos crudos, incorporelos del- 
pues de bien molidos con abundancia de las cofas dichas, y mu- 
cha lal, y con el agua baltanre [e repallen fuertemente, hafta que 
fe vea que mudan color , como lo haran, fi el calor del tiempo, 
y los muchos repaflos ayudaren. Verale elto mas en breve, y con 
menos rieígo de los repaílos, fi le echa el metal molido , y los 
imateriales dichos en una tina , y en ella le bate fuertermente con 
el molinete , hafta qué fe vea la feñal dicha , de que mude color. 
Quiteíele defpues la Caparrofa, y Sal, de la manera que queda 
dicho, y le podrán feguramente beneficiar en el cocimiento. 


Á 


CAPITULO VI 
Del modo que fe ban de difponer los fondos en que fe ban 


de beneficiar los metales, 


E qualquiera Juerte que d losfondos fe les de fuego , de 
manera que hierva el agua que en ellos lía de haver, le 
confeguira el efecto que fe pretende, que es facarles la ley a los 
metales con brevedad, y lin perdida, ni confumo de Azogue, 
Pero por efcuíar parte de galtos, y prevenir inconvenientes, que 
pueden fuceder, fe difpondraán de efte medo. 

- Hagafe-un horno de adobes, y barro fuerte , amaflado 
de greda , arena, y eftiercol , con agua falada , 2 mane- 
ra de baul, del anchor que las calderas huvieren de tener 

or las bocas, algo mas, y tan largo como huviere de fer el mu- 
mero de las dichas calderas, d que por una boca dla par fe les 
huviere de dar fuego, y baftará fean quatro ; y haviendo de [er 
aísi ferá el horno quatro veces y media mas largo que ancho. En 
la mitad de elte efpacio fe levantarán dos pequeñas paredes, dif- 
tantes la una de la otra media vara, y en haviendo fubido cafi una, 
le pondra de verjas de hierro» de adobes ) ú de ladrillos, 12 que 

lla- 
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ilaman fabalera en los hornos de reverberacion, que es una cos 
mo rexa, fobre que le enciende el fuego , que fuftenta la leña , y 
brafías, y dd lugar á que fe aparte, y cayga la ceniza. Enmedio 
de efta rexa fe dexarán dosventanas, á cada lado la fuya, por 
donde el calor, y la llama fe comunique á los dos hornos , cuyo 
fuelo ha de quedar un palmo mas alto que la labalera, fundado 
fobre tantos arcos, y tan grandescomo huvieren de fer los fon- 
dos, y lu anchura , de fuerte que 4 cada caldera correlpónda el 
fuyo. En labobeda de arriba le dexa abierta capacidad baftante 
en que entren los fondos, y 2los dos lados opueftos de los hor- 
nos ultimos dos ventanas, O chimeneas por donde falga cl hu- 
mo» y telpire el fuego. El Tuelo que correfponde 2 los fondos 
le hara algo concavo , en proporcion , que de todas partes haga 
decaida azia el medio , en el qual tendra un agujero redondo de 
tres, O quatro dedos de diametro, que pafle al fuelo inferior, 
que tambien fe hará concavo , y baftantemente capaz. 

Difpueltos los hornos en la manera dicha , fe eflcula mas de 
la mitad delgafto de leña en los cocimientos. Puedefe ahorrar 
tambien mucha de la que le havia de confumir en la quema de 
metales , pues podrán ala par quemaríe en piedra pueltos en 
lo hueco de loshornos, en que le acomodarán, y facaran facil- 
mente por dos ventanas , una enfrente de otra , que tendrá cada 
uno, y le deftaparan , O taparán con adobes quando conviniere: 
y fi acaílo con el tiempo fucediere por defcuido romperíe algun 
fondo , eftandole actualmente beneficiando, al miímo punto que 
el Azogue fe faliere (que es lo que corre riefgo con el fuego) 
por el agujero que efta en el fuelo de arriba correrá al de abaxo, 
donde no llega el calor , y fe recogerá lin perdida coníiderable, 
O ninguna, | 

A. Arcos fobreque fe funda el fuelo del horno. B. Puerta, 
por donde [e dá fuego. C, Puerta por donde fe facan las ceni- 
zas. DD, Sabalera. E. Dos paredes con ventanas por donde fe 
comuntque el fuego a ambas partes. P. Suelo del horno. G. 
Concavos debaxo de cada caldera, con agujeros enmedio , por 
donde, fi fe rompiere cayga el azogue abaxo. H. Ventanas por 
donde fc pone el metal que fe ha de quemar. T. Calderas. 
K. Chimeneas para que falga el humo. L. Otra puerta grande 
enlas frentes del horno, para acomodar tambien el metal. 
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del CAPITULO XIL 
Como fe ban de beneficiar los wmetales por cocimiento. 


Ay Olidos, y cernidos los metales con la mayor futileza que 
E fe pudiere, fi todavia tocada la harina entre los dedos fe 
A (intiere afpereza de relabe gruello , le eche en tinas , birques , 0 
6 bateas, con agua fuficiente, y le menee muy bién , y con un bre- 
y ve delcanfo fe apartard lo futil de lo mal moltdo”, que fe affen- 
E tara en el fondo. El agua en la lama fe eche en los fondos, O calde- 
ras grandes, á que algo antes le les havra comenzado 4 dir fuego, 
con una, O dosbotijas de agua clara, fegun fu capacidad , y con 
| el Azogue neceffario, conforme la riqueza del metal, aunque 
TA nunca fe ha de echar menos del que fuere fuficiente a cubrir to: 
10) do el fuelo de la caldera , para que por ninguna parte rs af- 
MA en- 










DE Los METALES. 115 
fentaríe el metal en ella, que nocayga fobre el Azogue , irafe 
msneando poco d poco con el molinere , aunque en hirviendo cl 
agua caulara movimiento baftante en el metal molido ((1 no hay 
relabe muy gruello) para que refrelcandofe con el Azogue, fe 
una, é€ incorpore con el lo que tuviere de Plaza, con que muy 
en breve [e le lacara la ley. Hierva iempre el agua, para que no 
fe interrumpa , Ó dilare la obra, y la que con el fuego mermare 
le añada de otra caliente, O por un canal futtl fe encamine ' 
la caldera alguna poca , que continuamente le entre en tal pro- 
porcion , que no fea baftante a impedir el hervor , y que equival- 
ga a la que con el [e confume , cola facil de advertir en el crecer, 
O menguar de lo que eltá enla caldera : moderefe la cantidad 
de harina , que de una vez huviere de beneficiarle , con la gran- 
deza del fondo, y 2gua, que en el cabe : de fuerte , que ni por 
ler el metal poto fe nulciplique el erabajo , nt por fer mucho fe 
efpefe domalñado el agua , con que fe dificulte el fubir , y baxar 
tan frequentemente con los hervores. Saquefe de quando en 
quando con una cuchara larga , enlaye del fondo de la caldera, 
para verla difpoficion que el beneficio lleva, y fi tiene nece(si- 
dad de añadir Azogae , U de facarle (1 le quiliere, parte de Ta 
pella, que yd eltuviere hecha, y la fama , o relabillo, que con 
elto faliere, fe buelva al cocimiento, halla que le acab: , y haya 
dado el metal la Plata toda , que le conocera con las adveten- 
cias , que le diran adelante. 


CAPTTUEO VIH 


Que efe folo es el werdadero modo de facar la ley a los metales 
por Azogue, fin pérdida , ni confumo , y con mucbs 
brevedad. 


A vecindad ,y conveniencia que tiene la uituraleza del 
| Azogue con la de los metales, baftantemente fe inanifieíta, 
quando faltaffen otros argumentos, por la facilidad con que con 
ellos le une, los penetra , y embebe, convirtiendoios en lo que 
llamamos pella ; compañia, que con niuguna otra cola hace, al- 
tes echa de si a todas las demas del mundo , y no es ignal tam= 
poco la amittad , que con los metales guarda : grados tiene en 
cía, legun los que unos, relpeéto de oros, tienen de mas pcr: 
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feccion , uniendofe mas apriefía con los que la tienen mayor, y 
y aísies el Oro, al que con mas velocidad fe aplica la Plata lue. 
go, y defpues de efta los demás metales, y en el ultimo lugar 
el Hierro, conque parece le confirma lo que queda dicho acer- 
ca de lu generacion. En efto fe fundo el beneficiar como oy fe 
uía los metales de Oro, y Plata por Azogue, cofa no pradtica- 
da antiguamente; pues ni aun Jorge Agricola , en fu copiola 
Arte de metales hace mencion de ella, haviendo oy trece años 
menos de ciento quela efcribió , aunque para enfayar el Oro, 
y recoger el mas futil pone algunos aflomos de ella. Eltando 
el Ázogue enfu naturaleza (iempre quanto es de fu parte, ela 
difpuefto para abrazar la Plata, y uniríe con ella, y folo de 
parte de fu metal efta el eltorvo por la tela, O velo debaxo de 
que de ordinario la. produce la naturaleza. 

Muy experimentado efia ya, que los repallos, ayudados 
del calor del tiempo, y del que con fu movimiento caufan , cor 
la mezcla de cofas que limpian, confumen, y gaftan efta capa, 
y poco a poco como fe va difponiendo , fe vá juntando con el 
Azogue la Plata. Pues quien no creyere, aun (in experimentatr- 
lo, que en el beneficio de los metales por cocimiento concurren 
con grandiísimas mejoras todas eftas difpoliciones. Mas veces fe 
repafía el metal con el continuo hervir , en un quarto de hora, 
que en muchos dias, y aun inefes en los ordinarios caxones. 
Y la virtud, que por propriedad natural comunica el Cobre af 
agua , que en el le cuece , atrae, caltra , y prepara mejor la Pla- 
ta , que la multiplicacion de otros metales. Y el calor, mediante 
el qual todos tienen fu penetracion , y hacen efeóto, bien fe ve 
guan fin comparacion es mayor ; y alsi no le tarda.por ete mo- 
do tantas horas como dias en el ordinario, en facarles ¿ los me- 
tales la ley. 

El Azogue, ni corre , ni puede correr rieígo de difiminuirfe 
en efta obra ; porque recelar , que pudiera con el mu ho calor 
exhalaríe, fuera mas que ignorancia ; pues la humedad del agua, 
que fobre el efta lo defiende, y los niños faben hacer enun p2- 
pel hervir azeyte, fin que el papel fe queme, y poner entre las 
brafas encendidas un huevo con un hilo atado , y mo quemaríe «l 
hilo. Quando con fuego recio hierve el agua en una caldera, no 
tiene lu fondo calor que ofenda “2 la mano que quiliere fuften- 


carla , y en valos grandes de plomo puro cuecen el agua cea 
hal- 
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haíta que fe quaxe en Alemania, y fe puede hac er donde quie- 
ra, fin que la violencia del fuego derrita metal tan blando, y 
facil de fundirfe, p 

La falta , que llaman confumo, y perdida del Azogue, yd 
queda demonftrado , que fe caula por fubrilizarfe, y dividirle 
en pequeñifsimas partes con los repaflos , d cuya cauía le fale con 
el agua, y con las lamas. Inconventente , que en tod cefla en 
efe modo debenefciar ; porque fe efta en el fondo el Azogue 
unido, yhecho un cuerpo, fin movimiento que lo defmenuce, 
y afsi nunca le ve lis en elte beneficio , haciendo como fe debe, 
Evidencias claras Íon eftas, con que fiempre concuerda la expe- 
riencia. 


CAPITULO 1%. 


Como fe conocera quando ba dado la ley el mesal 
y modo de lavar. 


L faber por enfayes menores de fundicion con certeza la 
E Plata que tienen los metales que fe han de beneficiar pot 
Azogue , es diligencia necellaria en qualquier manera que fe be- 
neficien con el, y el fatisfaceríe de fila han dado ya en el cocí- 
miento, es aun mas facil ; pues podrá el que quiliere haver faca- 
do cafi toda la pella que [e fabe ha de rendir el metal antes de 
cefíaren fu obra. La parte fuperior del Azogue va recogiendo 
la Plata ; porque es la que inmediatamente toca al metal que la 
tiene. El calor, que por el fondo le le comunica , la fulpende, 
y no dá lugar d que fe una igualmente con todo el cuerpo del 
Azogue ; y aífsí cafi toda la pella fe efta arriba, como nata de 
dos , tres, y quatro dedos de grueflo, fegun la riqueza del metal, 
y tiempo que fele da para que fe junte. Sacale con cucharas faci- 
liísimamente, y puefta en agua clara en la cuchara mifma , como 
fe va facando fe le quita la lama que tiene, y queda blanca, y 
pura, fin neceísidad para elto de otra diligencia. Si el metal es 
muy rico , importara hacerlo aísi, y echarle Azogue fuelto, para 
que con mas brevedad , y prefteza recoja lo reftante de la Plata, 
y fe acabe el beneficio, | 

Sin facar la pella, como queda dicho, fe puede tambien 
conocer Íi ha dado el metal la ley, enla difpoficion que en ella 
le viere enlos enfayes, que con la cuchara fe facaren del coci- 
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118 Lisro ITL per ArTe 
miento, fegun la pureza , y color que tuviere , como fe pradti- 
ca en los ordinarios eaxones, aunque no todas veces convendrá 
aguardar efto en efte modo de beneficiar, por la razon que fe 
dirá adelante; y aísi fea la regla mas particular , y propria de 
efte beneficio, que en el relabillo que facare en los enfayes del 
cocimiento fe exprima un poco de Ázogue, y fe menec dos, O 
tres veces con el la puruña; y £i le encrefpare recogiendo algo, 
aun no avrá dado la ley; y fi norecogiere nada, no tendra ya 
mas que dar : cuya cauía es el eftar “el meral tan bien difpuelto, 
gue fin dilacion ninguna le junta con el 'Azogue limpio qual- 
quiera parte de Plata , que le haya quedado. Y conftando ya 
por lo dicho haver dado toda la ley, celle el fuego , quitelc la 
puente, y faquefe el molinete, y en dexando de hervir , le la- 
que el agua en lamada, o con bateas, O por botique, en la 
parte mas baxa que las calderas defcubren fobre el horno, fe 
les pueden poner, y por acequias fe derrame adonde no eltorve, 
con feguridad de que no lleva nada de Azogue, ni Plata. Sa- 
quele tambien el relabillo que fe huviere alentado fobre la pe- 
Va: y G el calor palíado, perfeverando impidiere , fe quite con 
agua fria , quefe. eche 4 las calderas ; y enlo damas fe proceda 
como en las tinas ordinarias; y para mas latisfaccion, no fe eche 
3 mal el relabe , hafta bolverlo 2 enfayar por fuego, y remolerx 


bo, de ello tuviere necefsidad, 
CAPITULO LX. 


Me los inconvenientes que fe puedes opon:r a efemodo 
de beneficio, y primeramente del romperfe 
los fondos. 


O que ¿la primera villa, y comun fentir del vulgo hace 

y que clulo de elle modo de beneficio parezca no” fer de 
importancia, ni provecho, es la facilidad con que a lo que en- 
tienden rompe el Azogue los fondos , con riefgo manifiefto de 
que fe pierda todo , demás de oxras coltas , y la Plata del metal: 
recelo no lin algun fundamento, por haverle fucedido afsi años 
há en la Provincia de los Chichas, eftando yo en la delos Li- 
es, fu vecina, d cierto dueño de ingenio, que fabiendo que 


yo facaba de ordinario piñas. por efte modo , quifo , fin mas co- 
, o- 
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nocimiento, executarlo por mayor. Mucho tiempo pueden du- 
rar los fondos , fi fe hacen como deben, y queda advertido en 
el capitulo quarto de elte Tratado, y como experimentado 
efifico, que en un perolcillo bien delgado me firvio cinco 
años continuos en los Lipes, en efte minifierio fin romperle. 
Era juntamente Fundidor de Campanas el que en fu ingenio 
quilo beneficiar por fondos; fundiolos como ellas en moldes, 
con fu ordinaria liga de Eftaño,y muy gruefíos errores ambos, 
de quien .folamente al buelo , coma dicen., tenia noticia de elia 
obra, y de que neceflariamente fe havia de feguir lu perdi- 
cion; pues la humedad del agua, y del Azogue no pudie- 
ron defender de la violencia del fuego. la: parte del fondo, 
que por lu grofledad eftaba de ella tan difiante, y aísi fue 
fuerza el derretirle, y por la parte que €l Azogue lo tocaba ram- 
bien lo havia de penetrar, y pafíar facilmente por la mezcla 
del Eltaño. | 

El durar poco las calderas, O perales ordinarios con el Azo» 
gue, es, O por tener algunas foldaduras, o por haverfe batido 
de Cobre, no macizo, fino efponjado, de que le canían fubtí- 
liísimas hojas , que con facilidad+[e ,traflpafían. | 

El mayor daño que los fondos reciben, es en la circunfe- 
rencia. que feñala la fuperficie del Azogue , .canflado-por el batir 
contínuo delos hervores, y lajunta del metal, y agua. Elio 
le remedia con un cerco de Cobre del canto de un real de a ocho, 
o poco mas de gruelío, y-tres, Óquatro dedos de alto, que 
fobre el fuelo.-del fondo Je ajuíta 4 las paredes de los lados : re- 
cibe los golpes efte.cerco , y quando con el tiempo fé: gafta, fe 
pone otro d poca cofta , haviendo pafíado por Plata todo el Co- 
bre que de el [e huviere confumido. 

Puedefeles dar, tambien un barniz a los fondos por la parte 
que el Azogue los ha- de tocar, quetotalmente eftorvará, que 
le azoguen, d tralpallen, Hacele de cal viva apegada en vi- 
no, efcoria de hierro, y pedrezuelas lifas de arroyos, fubuilie 
fimamente molido todo, é incorporado con claras de huevos 
bien batidas, O con azeyte ; limpiafe primero el Cobre, yrefrie- 
gale con azeyte , y lnegóo fe le pone el barniz , O:betun ; y fi con 
él le reparan tadaslas.calderas > duracdn muchifsimo fin daño: 
pero impediafeles la yirrud que el Cobre comunica al agua, y 
al metal que con el le refria; y afsi folamente le deberá ufar de 
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ejte remedio en la parteénomas del fondo que el Azogue ha de 
ocupar, ni fecán dificultolos de experimentar para “ello otros 
reparos, como Elmaltes , o Vidrios, humos de Azufre, huevos 
que fe quemen en los fondos, y otras colas que dan color 
negro al Cobre, y (irven como de barniz, que le impiden el 
uniríe con el Azogue. Y quando Analmente con el tiempo, que 
todo lo confume, le romprere algun fondo, eftando con metal 
de AzZOgue ), Por deícuido de quien debia mirar AN prevenir e fte 
daño, no puede caularlo de importanciacon la difpolicion del 
horno que fe dixo en el capitulo quinto. 


CAPITULO. 41 
Si fe podra ufar , 0 no por mayor oquefte beneficio. 


NA de las colas en que mas comunmente ne vilto errar en 
eltas materias, aun a períonas que prelumen mucho en 
ellas, es perluadirfe, que algunas fuceden bien por enlayes me- 
nores , y que por mayor no pueden praéticarfe, y es ciertos 
que no aciertan d hacerlo, fenal clara, de que proceden acalo, 
no con fundamento en le que hacen, que 4 tenerlo, (upieran 
guardar li proporcion neceffaria, y obrar con ella en lo mucho, 
relpeéto de lo que experimentan en lo poco. No es menor incon- 
vemiente el que algunos hallan cn efte modo de benefcio, el 
parecerles, que aunque por menor es tan bueno camo exper!- 
mentamos todos, no fe podra ufar por mayor. Engaño ma- 
nificito, (1 le juzga por impolsible, mirando ala naturaleza de 
las colas, aunque accidentalmente en algunas partes , o ocalio 
nes no fea praóticable. 

La materia de que fe hacen las calderas, que es el Cu 
bre, no lolo falta en eftos Reynos, fino antes es en ellos abundan: 
tiísimo efte genero de Mineral. Su fabrica facil, pues lolo el fon- 
do en que ha de eftar el Azogue yes de una pisza, y no grande, 
lo demás fe añade con paños, hala el erandor que le quiíere, 
como queda dicho, en que no hay dificultad n/mgona, fortale- 

cierdolo d la irte con cal, y ladullo, para mayor hrmeza. 
Que en unralo de eftos quepan cinquenca O cien botijas de 
azua, v que enellos te caliente, e hriseva ordinario £n las 31 
monas de jabon , e rugentos de Azogu?. Á los hervores del Ázo- 

US 
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gue fe [gue neceflariamente repaffarfe la harina de mezal, que 
eltuviere en ella, que en tanta cavuidad no [era poco a que tam > 
bien ayuda el movimiento del molinete y de elto le configue 
necellariamente el recoger el Azogue con brevedad la Placa, 
fin la que MNarmman perdida, o confumo, por la 2yuda del calor, 
eltar unido en un cuerpo, virtud matural del Cobre, y difpoli- 
ción que cauía en el mutal De fuerte , que el que juzgare pot 
mpolísible hxicer que hierva mucha ¿gua junca en valos 
Cobre , rapaces de ella, o aforrados con planchas de efte me- 
cal, ello folo cuviera fundamento para negar la polsibilidad de 
ularlo por mayor , pero bien le vé en quan falío principio fe fun- 
dará. Y (1 con la imaginacion le formare algun Mineral, donde 
ni fe halle Cobre , ni quien fepa labrarle , mi leña, u otra mate- 
ria fuficiente para lultentar el fuego, feria efto acafo, y no qui- 
raria la cercidumbre, ni la poísibilidad al Arte, como ni a otras, 
que (in fuego no pueden practicarle. 


CAPITULO XII. 
DEL GASTO DE LA LEñA. 


L gallo inefcufable de la leña es la cofa , que con mas apa- 
rente color pudiera cauíar algun defcredito a efte modo de 

lacar la ley a los metales, por ler necellaria grandiísima copia 
de ella, en que le han de confumir forzofamente muchos duca - 
dos. Pero cl allombro que efto caula afsi mirado por mayor, 
delechará facilmente qualquiera que en particular hiciere cuen - 
ta de lo; galtos, y ahorros neceflarios en el uno, y otro modo 
de beneficio. Y aunque por la experiencia que tengo de los mu- 
cho» afsienco, de Minas en que hi: eltado , en las Provincias de 
Chichas , Lipes , Charcas, Paria, Carangas, Pacages, y Oima- 
(uyo , cali codos [oa abundantes de lena , y en las mas cigurulas, 
y car imhabicablos panas, proveyó la naturaleza de la que lla- 
min Yarera, en grrndifsima copia, materia mas a propo(ito pa - 
ra el fuego , que la leña ordinaria, por fer tan uncuoÍa, y llena 
de reñma , pero para que mas claramente le vea el defengaño, ha - 
rc la cuenta de lo que oy en ella Imperial Vita de Pocos cucfa 
el beneficio de un caxou por el modo ordinario . y lo mas que 
podra coftar por cel cocimiento , por fer efte el lugar mas talco, 
y caro de lena, que le conoce de todos los Minerales de elicRevno. 
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Gaftaníe en los repaflos de un caxon, aunque en íu nu- 
mero no hay cantidad cierta, porque unos tardan mas, y Otros 
menos , diez pelos en veinte días , dos de material , dos de fal 
mas que en el cocimiento , que ha menelter muy poca, tres en 
lavar ; y (1 es metal de a cinquenta libras de pella , O veinte mar- 
cos de Plata, diez libras de Azogue del que llaman confumo , y 
otras tres de perdida , que á pelo la libra fon trece pelos, y con 
los diez y fiete de galto montan treinta. 

En un horno de los que oy fe ulan para quemar metales, fe 
gaftan en una mitad , que llaman el efpacio del día, dos quinta- 
les y medio de Yereta, y otro tanto de noche, con que e (uf. 
renta continyo tuego , que a feis reales el quintal ( y a veces vale 
menos ) montan los cinco tres pelos, y [eis reales. Repartido un 
caxon de metal en ocho fondos , que ferán moderados, fe les 
da a todos fuego por dos bocas, difpueltos en los hornos, y 
modo que queda dicho en. el capitulo 5. y ala quenta de Lo que 
EH oy fe gafta, baltaban diez quintales de Yareta para dar fuego 
AIN veinte y quatro horas 4 eítas calderas : y aunque no es necella- 
| rio tanto tiempo para que el metal de la ley, porque con me- 
nos rezelo fe aísiente la legurida 1 de eta ganancia , delle doblas 
do gafto de Yareta,, que fean veinte quintales, que montan quín- 
ce pelos , ocho pelos de Indios , que fon por todos veinte y trest 
de fuerte, que por efta quenta [e vienen a ahorrar fiete pelos: 
Ganafe mas la Plata , que las trece libras de Azogue llevaron, 
que ferán otros tres marcos, que valen diez y nueve pelos, con 
que fe interefían en cada caxon mas de veinte y cinco. Ganale 
el tiempo, pues la dilacion de un mes fe reduce a un dia: dán 
los metales el fexto mas de ley, y no queda ninguna en los rela- 
bes, pues por efte modo le puede, y debe beneficiar lin ellos. 
Y fi'con metales de a cinquenta libras por caxon fe gana en ca- 
da uno mas de veinte y cinco pefos, beneficiandolos por cocl- 
miento, en los que tienen mas ley , y configuientermnente mas 
confumo, quien no vela grandiísima fuma que montará. En 
cada quatro piñas de 2 quarenta marcos ván a decir 2 36. pelos, 
que es caí otra ganancia baftante , para ahorrando mucho, fu- 
plic la cofta de los fondos , aunque lo que infenfiblemente [e vá 
gaftando de ellos”, hecho pella , y mezclada con la de Plata , país 
fa al precio de ella:, y no la hace baxar de ley , de fuerte que (e 
eche de ver exi el enfaye , por [er tan poco , y pudiera fervir elto, 
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DE LOS MEALES. 123 
no folo de recompenía de lo que coftaron, fino tambien de logro 
no pequeño. 

Y quando para la maquina de metales de menos ley no pa- 
rezca tan d propofito efte modo, pues ro fe labra Mina ningu- 
na de que no le faquen, y puedan apartar piedras ricas, (1 eftas 
por lo menos fe benefician por cocimiento , rendirán mucho 
provecho , y ferán 4 los Mineros de muy grande ayuda el po- 
der valeríe oy de la Plata, que tienen los metales, que fa- 


caron ayer. 
CAPITULO XIII 


De otros inconvenientes de efie beneficio, y 
fus remedios. 


A prefteza , y violencia grande con que en efte modo de be- 
neficio fe juntan el Azogue, y la Plata , es cauía de que a 
veces la pella , que de efta union refulta, no [ea tan pura, y 
de toda ley , como la que fe faca por el beneficio ordinario : y 
elto particularmente fucede , quando [e cuecen metales de 
mucho Plomo grueffo, que llaman Ánco , que como queda dí- 
cho , es Plata bruta. Recogela aísi el Azogue, por la fuerza del 
cocimiento , y por la brevedad de el no fe dá lugar 4 que fe con- 
fuma , y gaíte lo eftraño, e impuro, Bien pudiera continuando 
el cocimiento purificarfe; pero por na dilatarlo demafiado no 
convendra aguardar d efto fiempre, y afsi en conftando que el 
meta! ha dado yd la ley, le podra ceflar, y facar la pella como 
eltuviere. Lavele delpues con Ázogue fuelto , que fe le añada 
fin agua , y meneandolo algunas veces con la mano , todo lo im- 
puro lubird arriba, y la tela que de ello en la (uperficie hiciere, 
fe le quitará las veces que fuere necelfario , hafta que quede el 
Azogue , y pella limpio como un efpejo. Lo aplomado, que fe 
quitó de encima , O le eche en otro cocimiento, (1 fueren am- 
bosde un dieño, O fe buelva a lavar con Ázogue, como la 
rimera , con que fe reducirá 2 muy poco ,ocon lal, y ceniza, 
o cal, fe repafle , y refriegue muy bien con un pedazo de texa 
en batea, como quando fe lavan los que llaman Conchos en los 
caxones ordinarios. O finalmente, le defazogue, y funda aísi 
lobrecendrada , y faldrd la Plata buena deteniendola un poco al 
fuego defpues de derretida , yendole en humo el Plomo, 6 
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124 -— Lrmro TIL. DeL ÁrTE 
pecaba de el, o apartando en 'efcoria el Hierro, fi el metal lo 
tenía. 

Muy negro [e pone el Azogue en el cocimiento , y no re- 
coge la Plata, quando los metales que con el fe benefician abun- 
dan de Azufre, como fon toda fuerce de Negrillos: y fuera acer- 
tada prevencion haverlas quemado, como queda dicho, para quís 
taríelo ; pero quien con curiofidad quifiere facarles aísi la ley, 
eche en el cociimiento copaquiras, o millo, y fal, O colas que 
virtualmente la contienen, como legias , y orines, y. verá como 
al cabo de algunas horas muda el metal de color, fe limpia el 
Azogue , y le incorpora con la Plata, 

Mucho fe ahorrara beneficiando los Negrillos por efte mo- 
do, a no fer tan cierto el daño que las calderas reciben , galtan- 
dolas la fuerza de eftos materiales, y afsi no es cola , que deba 
pradticaríe de ordinario. Tampoco fe puede preparar el metal 
con provecho, cociendolo in Azogue con las cofas dichas, en 
otro genero de valos ; porque d los de barro», por mas vidriados 
que elten, los trafpaflan, y a los de Hierro los deshacen, y con- 
vierten en Cobre ; prevengo elto , porque no lo experimente al- 
suno con fu dano. Algo pudiera hacerle en calderas de Cobre, 
O Hierro , embaruizadas todas, como queda diche, o repaflan- 
do muchas veces el Negrillo con eftos materiales, como tambien 
fe “advirtió; pero lo mas facil es quemarlo , aunque porque [e 
vielíe la poísibilidad , y el modo debeneficiarlo crudo, he efcrito 
lo de arriba, 


CAPITULO XIV. 
Cómo fe bara pella de los metales de Cobre por cocimiento. 


Ariísimos fon los metales de Cobre, que molilos, e in- 
corporados con Ázogne fe unen con el, y hacen pella, y 
entre muchos Minerales, que de eltz genero he vilo en todas 
ellas Provincias, apenas halle ¡uno de efta calidad : eftd efte en 
la de los Lipes, poco mas de una legua de Sabalcha , en el cami- 
no que vá a Colcha , en una pampa, 0 llanada, es labor ant:- 
gua de los Indios, y aunque lon los metales ricos de Cobre , 10 
tienen Plata ninguna. 
El poco cuidado que pulieron en recogerlos ar 
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es cierto , que ño bufcaban fino los colores Áintísimos , verde, y 
azul, que llaman Cibairo, que entre ellos fe crian, la mezcla 
de algun genero de Plomo , que efte metal de Cobre tiene, le 
facilita la union con el Ázogue, y es lolo el que he viflto hacer 
pella por cl modo ordinario de Plata; pero porel de el co- 
cimiento todos la hacen , con el modo, y advertencias, que fe 
figuen. $ 

Los fondos en que fe ha de beneficiar el metal de Cobre han 
de fer de Hierro, y no de otra materia , porque no fe confe- 
guird lo que fe pretende. 

Qualquier fuerte de metales de Cobre, que 4 diferencia de 
fus negrillos llamamos Pacos , fiendo verdes, claros, u obfcu- 
ros, ude otro color, no tienen necefsidad de mas preparas 
cion , que molerlos futtlmente , y cocerlos como los de Plata. 

Los negrillos de Cobre , fean acerados , efpejados, tl orros 
qualefquiera, fe han de quemar, haíta que pierdan el brillar 
que tienen;y porque con la quema fe engendra de ellos mu- 
cha Caparrola, o Copaquira, fe lavarán, como queda dicho, 
hafta que le les faque toda : cuezanle luego , y le reducira a pe- 
lla todo el Cobre que tuvieren; y (1 fin quitarles la Caparrola 
fe echafle en el tondo de Hierro, en breve lo gallaria, y con- 
vertina en Cobre fino. 

Tienen , demas de lo dicho , otra propria, y particular vir- 
tud los fondos de Hierro, para juntar, y revivificar el Azogue 
yd cafi deltruido, y convertido en otra fubflancia : cola digna de 
fer fabida, y admirada entre otros milagros ocultos de la natu- 
raleza. Azogue es el Solimán , aunque tan alterado coma fe ve, 
e impofsibilitado al parecer de reduciríe 2 cuerpo , mayormen- 
te convertido en agua , pues como ( fuera fal fe deshace en ella; 
eftado 4 que es muy contingente llegar en los caxones del benz- 
ficio ordinario. Cuezafe , pues , efte Solimaán molido , o el agua 
en que eftá deshecho , en valo de Hierro, y fe verá reduciríe 
luego a fu primero ser de Ázogue corriente, y vivo. Alíomos 
de efta propriedad oculta del Hierro fe experimentan en el be- 
neficio de metales de Plata , cuyas perdidas le han reparado en 
muy gran parte , defpues que fe introduxo. el echarlo deshe- 
cho en los caxones. Dero en el cocimiento es mas + preíta, 
y facil de experimentar elta virtud, por el mayor calor que la 
faca, y comunica. Y quien palpablemente quiliere delenga- 
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126. Liro IT. pri ÁrTE 
ñaríe, cueza el Solimán molido, en valo de otra materia, la 
que quiliere, y por mas que hierva el agua no verá Ázogue nin- 
guno, y li en ello echa un pedazo de Hierro, dentro de breve 
rato lo hallará reducido a cuerpo , y mejor fi el valo todo fuere 
de Hierro, como queda dicho. 


CAPITULO XV. 
Del lavar por cocimiento los caxones, que fe 
benefician fín el, 


Unque quedan prevenidas, y en parte remediadas las cau- 

las de la perdida , y confumo de Azogue en el beneficio 
ordinario , en el Tratado antes de efte , que de el fe hizo, [era 
muy dificultofo evitar en todo el daño por aquellas advertencias, 
y a que le eftorve en gran parte. Pero porque podrá [fuceder, 
que llegue a tal difpolición un caxon, que el Azogue fe altere de 
manera , que fe convierta en agua, como fe dixo del Solimán: 
con que no fera defeéto ninguna de las prevenciones dichas, fe- 
rá en tal calo, no folo conveniente, fino forzolo, lavar los 
tales caxones por cocimiento en fondos grandes de Hierro, dif 
pueltos de la fuerte que fe dixo de los de Cobre , donde con po 
cos hervores, y ayuda del movimiento del molinete , fe juntara 
el Azogue , y Plata, que le huviere deshecho en lis, y fe reftan- 
rara a Íu ser primero el que eltuviere convertido en 2gua, Que 
efta tranímutacion del Ázogue en los caxones no fea impofsible, 
parece lo alfegura la experiencia, por los muchos que antes de 
ahora en varias partes fe han beneficiado , fin lacar de ellos Pla- 
ta, ni Azogue , haviendofeles echado mucho : y no hay funda- 
mento baítante para atribuir d la lis elta pérdida total : demás 
de que muchas veces concurren con el Azogue en los caxones 
las cofas que lo convierten en Solíman : y quando por faltar el 
calor algo vehemente, y feco , que es menefter para fublimar- 
lo, no fe atribuye a elte principio, tambien las aguas fuertes 
lo convierten en agua , y acompañan frequentemente d los meta- 
les los materiales de que fe hacen, que fon ca(1 los miímos, que 
los otros que los fubliman , y todos con la humedad [e derriten 
en agua 3 y aunque no es tan fuerte como la deftilada , no re- 
pugna que fe le atribuyan. eftos efetos, aunque no los caule 
con la prefteza , y violencia que las aguas fuertes comunes. Su- 

pueí- 
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pueñó, pues, que llegue el Azogue á convertirfe en agua , cla - 1 
ro eftd que fe faldid con ella , aunque mas cuidado fe ponga en 1 
el lavar los caxones, y fe perderá todo fin remedio, fi no fe | Ñ 1 
ula de ete del cocimiento, conla ayuda del Hierro; y aunque Mo 
fuera arrogante temeridad negar al poder de la naturaleza , en eN] 
alguna otra cauía fuya , virtud para obrar aquefte efeíto , por lo Ml 
menos halta oy no e fabe que la haya : verdad , que fabran ferlo 
los que fueren muy verfados en la Filofoha de la tranímutacion 
de los metales , y los demás deberán creerla. 

Si d falta de fondos de Hierro [e lavaren en los de Cobre Mit 
los metales que fe benefician en caxones , bien difpueftos comun- ol 
mente, cociendolos, y meneandolos, haíta que enfayadas las ' ON 
lamas de encima , no den feñal de lis ninguna, fe recobrard cafi | 
todo el Azogue , que en perdida , y confumo havia de Íalir me- | 
nos , y acabará el metal de dar mejor la ley que tuviere. Podrán 
tambien ponerfe dentro de eftos fondos , mientras fe lava, como | 
efta dicho , en ellos, algunas berjas , O pedazos de Hierro, con | 
que fe ayudará q reducir el Azogue , que fe huviere deshecho , O | 


convertido en agua. 
CAPITULO XVI. 


Del beneficio de metales vicos de Oro, WI 
y Plata, ! 
| 


L metal en que fe ven en fu forma el Oro , ó Platz puros, 
mezclados con lz piedra , le llama machacado, y aunque 

es tan rico como la vifta juzga, no dexa de neceísitar de braju- 
la el modo de fu beneficio : porque fi ha de fer por Azogue , ni 
puede moleríe bierr, ni el Azogue abrazar el Oro, o Plata tan a] 
gruefla ; y fi por fuego, la mezcla de la piedra feca ,. y (in ju» Al 
go , que los acompaña, es de efktorvo grandiísimo para la fun- | 
dicion , en qualquier modo que le haga , y no puede apartarfe | 
lo uno de lo-otro fin riefgo de mucha pérdida. Afsi lo experi- | 
mentaron los primeros deleubridores. del hermolo , y rico me- 
tal machacado de Turco , enla Provincia de Carangas , con fu 
daño » hafta que un 2migo mio , Minero: entonces, y Religiolo 
oy de la Familía del Serafico Padre San Francilca, les enfeñó el 
beneficio , que llaman de Tintin. Hacefe en una piedra dura 
una.concavidad redonda de una quarta , O mas de diametro por 
arrí- 
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128 LiBro TI. DEL ÁrTE 

arriba, y Otro tanto , O mas de hondo, á manera de almirez, dif 
minuyendo como piramide lo ancho de lu circunferencia, halta 
terminaríe abaxo en no mas elpacio , que quatro dedos: echale 
aquí el Azogue fuficiente, y el metal machacado hecho peda. 
203 , y con una barreta de Hierro , redondo el cabo como mano 
de mortero, fe va moliendo , y con la fuerte agitación le incor- 
pora el Azogue con el Oro, o Plata. La lama futil fe fale con 
el agua, que por un caño angofto entra por lo alto en la dicha 
lavadura de la piedra continuamente , y lale por otro. Recogen- 
fe eftas lamas en fu Cocha, y fe benefician defpues por Azogue 
como queda dicho, y rinden muy confiderable provecho : por- 
que el Roficler , la Tacana , y Polvorilla , y otra qualquier fuer- 
te de metales, aunque fean muy ricos ( que a veces acompañan 
al machacado ) mientras cftin debaxo de efpecie de piedra, y 
como tal fe muelen , y convierten en polvo, le falen del Tintin 
lin dar la les. 

Poca fera la cantidad de metal , que podra commodamente 
beneficiaríe por aquelte modo ; y para que fu ufo, cono de 
tanta importancia, fe eltienda d maquinas mayores, le hara inf- 
teumento en la forma que fe ligue : advirtiendo primero , que no 
lolo el machacado, que la naturaleza cria , en las Minas, debe 
beneficiarle aísi , fino tambien el que facilifsimamente fe hace, 
quemando los metales en piedra, con que granujan en Oro, o 

“ta, mayormente los que tienen Ánco , O Plomería mas, O 
menos , conforme fu riqueza , obra de que refulcan muchos ahot- 
r9S, y provechos. 

En los A'sientos de Minas de eftas Provincias , donde , O la 
falta del agua , u del dincro necelfario para fu fabrica , impoísl- 
bilita a hacer los que llaman Ingenios para moler los metales, [on 
muy fabidos, y ufados dos modos de reducirlos a hacerlos hart- 
ni con piedras, llaman al uno Trapiche, y Alaray al otro. Conf- 
ta qualquiera de ellos de dos piedras grandes, y duras, llana la de 
abaxo,que llaman Solera, afíentada á nivel fobre el plán de la tier- 
ra, en forma derueda, o quelo entero la de arciba, en los Trapt: 
ches que mueven cavalgaduras, como en las Atahonas,o Molinos 
de Aceytunas. La de los Marayes es como media luna , mas am- 
cha por la parte circular de abaxo , que por la llana de arriba, 2 
que efti atado fuertemente un palo de fuficiente largueza, para 


que dos trabajadores afidos a lus extremos de una vanda, y Otras 
la 
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DE LOS METALES. 129 
la alcen, y baxen aázia los lados fin mucha fatiga, y con fu pelo, 
y golpe fe deímenuza cl metal. Faciles, y fabidas lon us fabri= 
cas, y afsi no me detengo en defcribirlas : lolo digo , que para el 
relente Mtento no han de fer las foleras llanas , fino concavas, 
con capacidad baftante , para que las boladeras de arriba puedaa 
andar fin eftorvo. Entre agua por un eftrecho caño, por lo mas 
alto de la folera , en lo baxo estara el Azogue necellario, y fe ira 
echando el metal que huviere de inolerfe. Lo machacado fe 
mexclara con el Azogue, lo demas convertido en futil Lama, 
faldrá por otro caño con el agua, y le recogerd, y beneficiará, 
como queda dicho. 
A. Tiutin. B. Barreta. C. Agua que entra. D.Ea Lama, 
que fale con el agua E. Cocha, o lugar en que [e recogen. E, 
Suelo del Trapiche, o Maray quadrado. G. Solera redonda. HL 
Boladera de Trapiche. 1. Boladera de Maray. K. Palo largo 
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EN QUE SE TRATA DE EL 
beneficio de todos por fundicion. 


CAPITULO PRIMERO 
DEL USO, Y NECESSIDAD DE LA 


fundicion. 


ANA 


== == 


== E modo mas general, mas proprio , y mas 
SA conforme a la naturaleza de los metales, pa- 
ra aparcarlos de la tierra y y piedras con 
que le crian. y reducirlos a la pureza, y 
perfeccion , que a cada uno fe les debe, 
fegun fu efpecie, es mediante el fuego en 
los hornos , que para efte efeáta fe lla- 
man de fundicion. PraGticole efta en el mundo defde que 
tuvo principio en el conocimiento, y ufo de metales, halta 
que en efte nuevo figlo, y Mundo Nuevo, en efta , la mas fa- 
mola , y rica de ambos , Villa Imperial de Potosi, fe defcubrio, 
y puío en praética el beneficio de Azogue para los metales de 
Íu no menos nombrado , que rico Cerro , quele dió fu nombre. 
Y aunque, como queda dicho en los Tratados antes de efte , to- 
dos los metales de Oro, y Plata fe pueden beneficiar por Ázo: 
gue, todavía para muchos de ellos es neceflaria la fundicion, y 
para los muy ricos mas a propofito : y aísi, nunca le ha interrum- 


pi 


| 





PE 


ms. Y 
A DA 


Sa 
mos 
Es 

CA 
E 
2H. 
3 E 
NU 
= , 
>. 


A AA A A AA AU 
a 


A 
A 


E 
Ñ , y 


TE LOS METALES. 131 
pido fu ufo en efta Villa, ni demas Minerales de elte Reyno. 
Los otros metales viles forzofamente fe benefician por fuego, y 
con el fe perficionan tados: y en vano preflumira de dieftro en el 
Arte de metales, aunque no trate (ino de folos los de Plara por 
Azcgue, el que no fupiere fundirlos , y refinarlos , 4 lo menas 
por menor, como ya queda advertido, para que de cierto, y no 
acalo, conozca la ley que tienen, y les debe facar. 


CAPITULO IL 


De la materia de que fe ban de hacer los bormos para 
fundir , y otros efecios. 


E piedras, o adobes, y barro fe fabrican los hornos en que 

los metales fe funden, y defde la eleccion de eftos mate- 

riales es neceTario comience el conocimiento del Fundidor, fi no 

quiere perder el tiempo, y trabajo. No fon a propofito para cfta 

obra las piedras muy duras, y que tienen venas , porque con la 

fuerza del fuego faltan, y le hacen pedazos, Las que [e convierten 

en cal tampoco (irven , porque le deshacen en polvo, y no tienen 

conliftencia. Las piedras blandas, y q::e no tienen venas, [on las 

que refiften mas al fuego, y entre eftas fon las mejores las que lla- 
man amoladeras, 

La tierra de que fe ha de hacer el barro, O los adobes, ni fez 
areniíca , ni lalada , porque qualquiera de eftas mezclas hace que 
con la violencia del fuego fe derrita, por cuya cauía no fe hacen 
los hornos de ladrillos : fea limpia de qualquier jugo , Caparrofa, 
Alumbre, Salitre , 8c. denía, y fucil ; y fi huvicre en abundancia 
de la que es buena para crifoles, fe hara una obra muy durable, 
O por lo menos fe de con ella la capa con que fe embarran, y en- 
lucen los hornos por dedentro defpues de acabados. De la mifma 
diípuefta como conviene, fe afsienten los Mazacotes, que fon las 
fuelos, 9 fandos de los hornos, y los recepráculos en que fe recoge 
el metal fundido , aunque eftos hacen algunos de mezcla de tier- 
ra, y de carbon molido, en iguales partes, y la llaman carbonilla. 
Para los hornos de reververacion fe haga adobera 4 propofito, 
en figura de porcion de circulo , mas larga , y gruefía por la par- 
te exterior , que por la de adentro, con que (e facilitara, y abre- 
viara íu fabrica. 
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132 Limro IV. DEL ÁRTE 


CAPITULO TIL 


De las diferencias que bay de hornos, y primeramente de 
aquellos en que fe queman los metales 
en harina. 


» E varias, y diferentes formas fon los hornos , que los que 
A_2 praétican el Arte de los Metales han inventado para dif- 
ponerlos , y perheionarlos. En unos fe preparan quemandolos, 
los que de efto tienen necefsidad, en otros fe cuecen los que por 
Azogue han de dar la ley , fundeníe en otros: y finalmente, en 
unos fe apartan, y dividen los preciofos de los viles, y le ref- 
nan en otros. Ouemanfe los metales, O en piedra , O en harina: 
fi en harina, O por reververacion, o por tofladillo. Del fuelo del 
horno arriba es una miíma la fabrica que oy [e nfa, en que fe re- 
ververa, O tucfta el metal molido, Levantefe el fuelo de los hor- 
nos de reververacion a altura de poco mas de vara en circunfe- 
rencia, de la capacidad , y grandeza que le huvieren de hacer, es 
1macizó , y perfectamente llano, entrele llama por' veritana, que 
tendrá enmedio de las dos puertas, que luego fe dirán, con fu 
fabaleta , y buytron, donde arde la leña, y caen, y le recogen 
las cenizas. El fuelo de los hornos de toftadillo es fundade fobre 
arcos, los dos principales , que como diametros lo'cruzan , fon 
de tres quartas de ancho, y poco mas de vara de alto 5 todos los 
demas fon pequeños , hechos de adobes angoftos, y no grueflos 
como ladrillos, y de uno 2 otrohay la diflancia que bafle para 
que con otros hechos del mifimo barro fuerte, de una tercla, O 
algo mas de largo en quadro, y de tres dedos de alto, fe ajufte, 
y llene lo que huviere de arco. a arco, de fuerte, que por en- 
cima quede el fuelo muy parejos y llano. En el hueco de los ar- 
cos grandes fe enciende el fuego por, una boca, tapadas las. otras, 
y de alli fe comunica por las concavidades de los otros peque- 
ños, y le calienta , y enciende todo el fuelo del horno, y f 
tuefta el metal que fobre el eftá hecho harinas. Leventale fo- 
bre eftos fuelos dichos la capilla., ú bobeda arqueada, no con 
tanto buelo, que conftituya Semicirculo ; parque: no fea, menor 
el calor dilatado en taiito efpacio, ni con tan poto, que e de 
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DE LOS METALES, 133 
lugar para que el Oficial lentado pueda embarrar , y enlucir el 
horno por dedentro , delpues de igualado el fuelo. En lo mas 
alto de la bobeda , que correfponde a la mitad del horno fe 
dexa una puerta, O agujero redondo de una quarta de diametro, 

r donde le ha de echar en el horno el metal molido ; a los la- 
dos tambien fe dexan otros dos agujeros en forma de chimeneas, 
por donde falga el humo, aísi de la leña con que fe da fuego, 
como el que defpiden con el los metales que le queman. De- 
xaníe tambien dos puertas de media vara en quadro , que co- 
mienzan defde el plan del fuelo del horno, opuefta la una a la 
otra por diametro , por donde [e menea la harina con rodillos de 
hierro, y le mira fi eftá baflantemente quemada ; y ultimamen- 
te fe faca quando ya eftá para ello, Ello es lo que hafta ahora fe 
ufa comunmente ; pero conforme lo que yo praético, mucho fe 
ahorrará de gafto de leña , y tiempo, fi en Ingar de los adobes, 
de que fe hace el fuelo en que los metales le tueflan, fe pulte- 
ren planchas de hierro del grofflor doblado de un real de a ocho, 
y del largor que le pudiere , con que [e efcufaran tambien algu- 
nos arcos , y pueden efcufarfe todos , levantando de adobes una 
pared que defcriba un circulo redondo , hafta. la altura que 
huviere de tener el fuelo del horno, y lobre ella fe atravieflen 
barretas de hierro, largas, o cortas, fegun lo fuere la diftan- 
cia en que le fuftenteni las planchas dichas ; y para que ablandaz 
das con el fuego no le rindan las barreras al pelo del imetal, fe 
les ayudara con algunos pilares de barro fobre que eftrive, que 
ocupen poco , y fe pongan donde la diftancia fuere mucha. De- 

ele en la parte mas comoda puerta por donde le de fuego, y 
en la opuefta una chimenea por donde falga el humo. 

Mas acomodado, y de fabrica mas facil fera efte horno, 
no haciendolo redondo, lina quadrado la mitad mas largo que 
ancho. Hechas las paredes en efta proporcion , fon iguales to- 
das las barrecas , O berias de hierro, que fobre ellas fe han-de 
poner, para que fuftenten las planchas fobre que fe ha de que- 
mar el metal : enmedio de una de las paredes mas cortas le de- 
xira puerta por donde fe de fuego, como en los hornos donde 
fe queman largas, y en. la opuelta de la. vanda de arriba chí- 
menea , para que (alga el humo; 2 las barretas, y planchas de 
hierro , le les dará una capa de barro delgada por abaxo, para, 
que les dañe menos el fuego, y otra por arriba, para que Í1 en 
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134 Ligro TV, DEL ArTE 
la quema fe derritiere algun Azufre , u otra cofa , no lleguen, ni 
haga mal al hierro. 

Eften eftos hornos del todo defcubiertos por arriba, fin 
que á la redonda tengan pared mas alta, que media vara,ó 
imenos, para que la harina del metal le detenga , porque aísi fe 
evapora, y fale mas apriefía qualquier maleza que tengan los 
metales : y en la cumbre de los hornos tapados, que fon los que 
al principio fe dixeron, y le ulan , fe buelve a condenfar, y caer 
fobre la harina con mas viveza , para hacer daño en el beneficio. 
Tengan fus puertas por donde en fiendo tiempo fe faque la ha- 
rina con rodillos. 

A. Suelo del horno de reververacion. B. Suelo fobre arcos 
del horno del toltadillo. C. Puertas por donde fe da fuego, y fa- 
ca la ceniza. D. Berjas de hierro. E. Suelo del horwo redondo, 
E. Suelo del horno quadrado. F. Horno redondo. G. Horno 
quadrado. H. Chimenea. 
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DE LOS METALES. 135 
CAPRTTUCO" TY 
De los hornos, y modos de quemar los metales en piedra, 


Uemanfe en piedra los metales, ó para facilitar fu mo- 
lienda, O para quitarles algunas malezas que los acompa- 
ñan , € impiden a lu beneficio , 3Íst por fundicion, como 

por Ázogue, como queda dicho. Puedenfe quemar en hornos 
de reververacion, femejantes en todo 4 los que poco defpves fe 
dirá, firven en las fundiciones. 

Tambien fe queman en hornos quadrados , mas largos que 
anchos, como. en los que fe cuece el ladrillo , llenos por todas 
partes de ventanillas, para que le encienda el fuego, y tesga el 
ayre entrada. Afsientanfe primero fobre el fuelo trozos de le- 
ña gruefla, (1 la hay, atraveflados unos fobre otros, en forma de 
parrilla, y luego menuda encima, y fobre aquella el metal, las 
corpas mas gruefías primero , luego las pequeñas, y fobre aquef- 
te el llampo. Donde no hay leña fe hace con yareta , y eftiercol 
de carneros de la tierra , 0 pedazos grandes del que fe faca de 
los corrales en que los ganados fe encierran, y a algunas capas de 
hicho, para que mas facilmente fe comunique cl fuego. 

Otros con la leña, o yareta dicha queman los metales en 
un lugar quadrado, Mayor , 0 menor, fegun la cantidad de lo 
que huviere de quemarfe. Cercafe por las. tres partes de ado- 
bes, O tierra, fin veotanilla ninguna, la otra parte eftá defcu- 
eta ;fobre la leña fe pone el ON , en forma de monton,o 
piramide. Hacefe de los llampos con agua uno como barro, 
con que el metal fe tapa, dexando dos, o tres agujeros para 
que refpire el fuego, como quando fe hace carbon. 

Si el metal que huviere de quemarle fuere foroche, fe dif- 
ponga el fuelo algo pendiente, para que la materia que de el fe 
derritiere, y corriere a manera de efcoria , falga luego fuera 
del fuego, y dei horno. 

Quemanfe tambien los metales en ollas de barro grandes, 
agujereadas por muchas partes del londo , aflenzadas fobre otra! 
en que haga 28ua , como y2 [e dixo quando fe trato del benefi 
cio de Azogue. Con que Íe les laca, y recoge el Azufre, O be 
tun que tienen. 

Tam- 
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p36 Lisro IV. DeL ÁrTE 
Tambien fe pueden quemar en los hornos en que por co- 
cimiento [e faca d los metales la ley que tienen, en el capitulo 
del tercer libro queda declarada fu forma, y aísi no Íe repite en 
eltc. Y adviertate, que (1 huvieren de quemarle ¡metales que 
tengan Caparrofa, O Alumbre, ante todas colas [e les quite, 


lavandolos en el modo que tambien queda dicho arriba, en el 
leguudo Libro del beneficio por Azogue. 


GAPIUTOSV. 


De los hornos en que Je funden los metales , y primeramente 
de aquellos en que fe funde con leña. 


Undeníe los metales, 9 con leña, ó con carhon; variafe 
Í ” eltoen quatro modos 2 que le aplican otras tantas diferen- 
cias de hornos, Si fe funden con llama fola de leña, fe hace en 
hornos de reververacion ; (ino folamente con la llama, (ino 
tambien con las brafas, que de la materia de la leña fe encien- 
den, fe hace en hoyos. Si con el calor folo del carbon encendi- 
do, en muflas, o tocochimbos. Y finalmente, fi fe hace la tun- 
dicion paflando el metal por el cuerpo del carbon hecho bra- 
las, en los hornos que llaman Caftellanos. 

En lugar abrigado, y lo menos lujero d ayres que fe puede 
efcoger, fegan donde conviniere armarfe la fundicion, le levancen 
del fuelo hata cinco quartas en alto quatro paredes en quadro, 
de adobes, que tenga cada una por lado dos varas y media, o tres 
de largo, O menos, fegun la grandeza de que fe huviere de fabri- 
car el horno de reververacion. Defcribafe en el fuelo un circa- 
lo que toque a todas quatro paredes, y lo que entre el, y las el- 
quinas quedare, fe llene halla arriba de pedazos de adobes, y 
de barro ¿lo que queda vacio enmedio, fe llene de buena tier- 
r3, algo humeda, bien apretada con pifones, hafta las tres quar- 
tas de alto, y fobre efto fe afsiente el que llaman mazote fallo, 
de la materia que fe dixo en el capitulo 2. de efte libro, rociada 
con agua en tal proporcion , que apretada con las manos fe jun- 
te con pella de nieve, fin que por eftar muy feca le divida, y 
defmenuce, ni por eftdr demafiadamente, humeda [e convierta 
en barro. Echefe de una vez junta toda la tierra que fuelle ne: 


ceílaria , y acomodefe primero con las manos por todo el fuelo 
el 
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del horno , de manera , que fe haga uno como vaío, 0 pila con- 
cava, aprietele luego con pilones, O piedras grandes fucrce- 
mente, y cen otras redondas le empareje, y ajuíte , para” que 
de todas partes tengan igual decaida a lo mas hondo del medio 
por donde delpues de bien apretado tendra elte mazacote , por 
lo menos quatro, 9 cinco dedos de grueíllo. La capilla , O bobe- 
da le hace redonda , como en los hornos ordinarios de co- 
cer pan, aunque no tan alta , al un lado tiene lu buitron, y 
labalera , en que la leña arde, y le recoge la ceniza , y ven- 
tana por donde la llama entra en todo femejantes d lo que en 
en el capitulo 5. del beneficio por cocimiento queda efcrito, En- 
frente de efta ventana , en el lado opuefto por diametro , de-. 
xan en algunas partes otra por donde falga el humo, y pa- 
rá otros efeétos, que a veces la tapan., y deftapan con un 
adobe, d poco mas, O menos, fin barro ,como ulan en las 
fundiciones de las Provincias de los Lipes, y Chichas. En 
Iruro fabrican fobre ella una chimenea quadrada, que fo- 
brepuja mas de una vara a lo mas alto del horno, por donde 
lale el hurno con menos daño de los que aísiften al fundir. A 
los otros dos lados fe le dexan otras dos ventanas opueltas, 
en forma de triangulos, cuyas balas ellán fobre el fuelo del 
horno de una quarta , Ó poco mas de largo, y los otros dos 
lados de media vara azia lo alto, en la una de eítas fe afsien- 
ta el fuelle, quando fe quiere con el ayudar la fundicion, 
abatir la llama al baño, 0 quando le refina el Oro 9 la Pla- 
ta que le hace en efte modo de hornos, aunque menores. 
Por la otra ventana fe ve la difpolicion del metal, le menea 
quando es neceflario, fe faca la efcoria quando efta coci- 
da, le ceba quando fe funde de fobre baño : y finalmente, fe 
delgreta quando fe refina, y fe faca la Plata, 9 Oro en bo. 
llos, ó planchas. La cumbre del horno no fe cierra , dexale 
una ventana redonda , baftante a que un hombre pueda en- 
trar por ella (in aprieto 2 poner en el otro mazacote , fobre 
que fe ha de fundir, acomodar los metales , affentar la cen- 
drada, d lo mas que conviniere hacerle. 

Fundefe tambien con leña en Hoyos; cabanfe en redon- 
do, Mayores, O menores, como de los hornos Íe dixo , for : 
manfe en el fuelo unos como moldes, 9 receptaculos en 


Que el metar fundido fe divida, y no fe haga todo una 
plan- 
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plancha ; afsientafe abaxo fobre hicho, y paja la leña mas 
gruella, ponefe fobre ela otra tanta de menuda, y-aísi fe 
va alternando hañla arriba, d.xando fiempre en el medio 
una concabidad, Ó hueco por donde fe pueda echar lum- 
bre encendida, para que fe emprenda fuego delde lo baxo 
del horno. Sobye la leña fe pone el metal que ha. de fun- 
dirfe; y (1 hay comodidad para cavar eftos hoyos junto d al- 
guna barranca, fe hace un agujero por lo baxo, con que 
mas facilmente le enciende el fuego, y fe le puede dar fa- 
lida al metal como fe fuere derritieado. Es ulado en los 
Chichas elle modo de fundir, para facar de los foroches 
Plomo: (irve tambien para quemar los metales de Hierro, 
en las partes donde fe beneficia efte metal. 

A. Paredes fobre que fe funda el horno. B. Suelo del 
horno. C. Sabalera , QA rexa de adobes. D. Ventana por 
donde entra la llama. E. Puerta del horno. F. Puerta por 
donde le da fuego. G. Puerta por donde entra ayre. H. 
Puerta por donde fe faca la ceniza. 1. Chimeneas. K. Otra 
ventana del horno. L. Puerta redonda en lo alto del horno, 
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CAPTEVUTO VE 


De los hornos en que fe funde con carbon. 


YT Laman en efte Reyno Hornos Caftellanos a los que en las 

Otras tres primeras partes del mundo , han (ido ufados , y 
comunes para la fundicion de toda fuerte de metales. De ellos 
folos trata el Agricola para efte efefto, y es una la fabrica de 
todos, y no difieren en mas que en fer mayores, O menores , y 
tener la boca por donde el metal fundido fale, O abierta fiempre, 
O cerrada a ratos, como fe dirá adelante. Levantaníle eflos hor- 
nos á perpendiculo , er formá de un pilar quadrado algo mas 
largos , que anchos por lohmeco. Tienen de alto algunos una va- 
ra, Otros-cafi dos, y otros menos , fegun la grandeza de los fue- 
lles con que huviere de fundirfe , y la facilidad, O dureza de los 
metales requiere. Por la parte de atras ef una ventanilla, que pa- 
ra elto le dexa en la pared, algo levantada del fuelo , fe afixa el 
alchrebiz en que han de eltar los cañones del fuelle, puefto con 
advertencia de que no aflome, o paíle a lo hueco del horno; 
porque las efcorias , que fobre el cayeren , helandofe con el ayre 
del fopla, no lo tapen , O impidan. El fuelo del horno fe hace 
de dos partes de carbon molido, y una de tierra buena, bien apre- 
tado con pifon. Alsen ale pendiente azia la parte delantera, 
donde tendrá un agujero por donde corra el metal fundido ,-y 
falgan las efcorias 2 una hornilla, que junto d el “elara bien 
caliente, con carbones encendidos con la llama del horno, y 
ayre del “fuelle, que fale por el dicho agujero. 

Otros nacen eltos hornos redondos, mas anchos de arriba 
que de abaxo, y fon menores para lo que [e pretende ; con que 
fe tenga advertencia , que fiempre elle a perpendiculo lu pared 
donde fe pone el fuelle , porque el metal fundido, Ó las el- 
dorias no caygan fobre la boca del alchrebiz, y la tapen. 

Los Naturales de elta tierra, como no alcanzaron cl ufo de 
nueítros fuelles , ufaron para lus fundiciones los hornos , que lla- 
man Guayras,y oy los ufan todavia en elta Villa Imperial, y 
ótras partes. Son femejantes a los Caítelianos dichos: diferen- 
ciante en que por to las partes eltán llenos de agujeros , por don- 
de entra el ayre-quando el viento fopla, tiempo en que folo pue- 
den fundir. Salen,por la parte de abaxo de cada uno de elos agu- 
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140 Libro TV. per ÁrTE 
jeros nas como orejas pequeñas, en que le fuftenta con carbon 
por la vanda de afuera, para que entre el ayre caliense, Poneníe 
en Ingares altos , y donde corra viento de ordinario. 

Llamaníe en efta Provincia Tocochimpos unos hornos ferme - 
jantes a los que los Plateros llaman Mufas, y a los en que fe ha- 
cen los enfayes de las barras. Fundefe en ellos por cebillo me- 
tal rico, en poca cantidad, y los Indios los ufaban para refinar 
folamente ; €s fu fabrica de efte modo : Hacele un horno redon- 
do , como los de reververacion ; pero apenas de vara de diame- 
to. Tiene dos puertas, la una pequeña , adonde fe puede aco- 
modar el fuelle, (1 le quificre , para abreviar la obra : grande la 
otra , enfrente de ella, capaz a que por ella fe pueda poner den- 
tro del horno la Mufla , que es como una media olla grande, 
partida delde la boca de alto abaxo, llena toda de agujeros por 
donde el fuego del carbon fe comunica. El circulo , que defcri - 
be lo redondo de efta Mufa, ha de tener ocho , o diez dedos de 
diametro menos , que lo hueco del horno , para que en el efpa- 
cio, que por todas partes fobra , haya lugar para el carbon. El 
cuello de la Mufla llegue ajuftadamente a emparejar conla 
puerta grande del Tocochimpo, y (fi fe huviere de ufar de fueile, 
ha de tener la dicha Mufla dos cuellos, que lleguen por la una, 
y otra parte a las dos puertas, Por lo alto de la bobeda de arrí- 
ba le dexa un agujero redondo , por donde fe añadira el carbon 
necellario, como fe fuere galtando, y luego fe cerrará con un 
tapon de barro cocido, que fe pondrá, y quitará para efte efec- 
to. Enel fuelo del horno fe alsienta, o mazacote , O cendrada, 
fegun [e quifiere obrar , luego fe acomoda la Mufla ; y ultima- 
mente , con una como tabla llana de buen barro, bien cocido, 
fe tapa lo que quedo delcubierto , defde el cuello de la Mufa, 
haña lo reftante de la puerta por donde fe entro , y le embarra, 
y ajuífta bien. Y a lo hueco del cuello fe acomoda otra puerte- 
zuela de batro, que fe quita, y pone para cebar el metal , ver 
el baño, y limpiarlo, y lo demas que convenga. 

A. Horno Caftellano quadrado. B. Horno Caftellano re- 
dono. C. Guayra de los Indios. D. Tocochimbo. E. Su puer- 
ta grande por dende entra la Mufla. F. Mufla. G. Puerta de 
barro con que fe tapa la del Tocochimbo. H. Puerta pequeña. 
1. Tapon con que le cierra el Tocochimbo por arriba, por don- 
de le echa el carbon, 
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CAPITULO VIL 


De los hornos en que fe apartan los metales , y en que fe 
refiñan, y otros compuejlos, 


ARA apartar el Cobre de la Plata, aprovechandolo todo, 

es necefíario modo particular de horno : los demas viles fe 
apartan en donde fe refinan los preciofos. Levantafe de lofas, O 
adobes uno como lecho , O cama angofa , mas alta por la cabe- 
cera, que por los pies, de fuerte que tenga deccida baflante, 
para que el metal que [e fundiere corra Ínego afuera por ina ca 
nal que tendrá enmedio , como las que llaman maefras en los 
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rexados. Los lados elten tambien pendientes de manera, que de 
todas partes cayga el metal derresido d la canal. Afsientele el 
luslo con muy bien hecho imazacote , apretado fuertemente con 
piedras, O pifones, y con un cuchillo, ú otro inftrumento de 
Hierro , fe ajifen, y emparejen los lados, y la canal de fuerte, 
que no haya en que fe detenga el metal fundido, Levantente pa- 
redes pequeñas de adobes fencillos, por todos quatro lados ,.pa- 
ra que detengan el carbon , que le huviere de echar d lu tiempo, 
y.el metal derretido , que por la canal fale , le recoja en un cati- 
no, 4 hornilla , que al fin de ella fe hará, 

El Oro, y Plata le refinan en hornos de reververacion, me- 
nores que en los que le funda, o en Tocochimpos, quando la 
imatcria es poca: folo fe diferencian en que el'.fuelo del hor- 
no, en logar del mazacore , fe afsienta cendrada y dela manera 
que en lu lugar fe dira. 

Otros modos de hornos, hay compueftos de los dichos, que 
fe reducen a ellos, y para fundir poca cola es nmuy bueno el que 
llaman Braguerilla, Hacele un hoyo en el fuelo, de una quar- 
ta , O tercia de diametro, y proporcionalmente hondo, aísien- 
tefe el mazacore , como en las demás, bien apretado. Por el 
lado dond: elta el cañon del fuelle efta dercublerto, y porel fe 
echa el carbon, y metal ; y en los otros le ponen otros tantos 
abobes , que lo cercan , y otro encima, con que fe tapa , y detic- 
neel fuego. De:eltoshormllos he ufado yo fiempre para refinar el 
Cobre, y fon muy d propolito para qualquiera obra, que re- 
quiera calor muy violento, y fuerte, 

A los hornos de reververacion fe añade una como cola á la 

parte-opueíta a la ventana por donde la llama entra , que por la 
figura que reprelenta , y mucho metal que traga, llaman algu- 
nos Dragon. Es la chimenea , que diximos arriba, O como hor- 
no Caítellano , no derecho , fino inclinado. Ponen en el mecal, 
mayormente el que es de Plomo , y no dificultofo de derretir, 
y loque vá tundiendo con el fuego cad fobre el mazacote de la 
ewerveracion , donde fe cuece (fi tiene necelsidad, y [e purga, 
O lo facan quando quieren. Puede durar una fundicion de efte 
modo, haíta que el metal fe acabe , O mientras los hornos, y 
quien trabaje en ellos pudieren fufrirlo. 

Tambien fe puede hacer, que de la parte dicha del horno 


de. reververacion falga una: como canal ancha medía vara , con 
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fas paredes á ambos lados , de una tercia de altura, en que fe 
difponga el horno de apartar el Cobre de la Plata, y fe hará en 
efte fin carbon , y fe podrá refinar á la par fi le quifiere. Eftarán 
aparejados adobes para tapar, y embarrar eta canal por enci- 
ra , defpues que eften acomodados los panes de Cobre, que. 
fe huvieren de apartar. Dirafe en lu lugar como ha de ha- 
cerle. 

A. Horno en que fe aparta la Plata del Cobre. B. Canal 
por donde corre el Plomo con Plata.. C. Hoyo en el fuelo. Da 
Adóbes.con que fe rodea. E, Dragon. F. Canal para apartar 
el Cob.e por reververacion. 
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CAPITULO VIII. 


De los infirumentos , que ba de tener el Fundidor. 

Efpues del fuego» y los hornos , fon los fuelles el inftru- 
D mento mas neceffario en las fundiciones : hacenfe de va- 
ria maneras, y diferentes grandezas , aunque los mas ordinarios 
fon de los comanes , que fe ufan en las Herrerias. En las Provin- 
cias de los Chichas, y Lipes , donde fe han exercitado mas las 
fundiciones , defde fu principio folo ufan de los fuelles para ref.- 
nar la Plata, porque fiempre funden en hornos de reververa- 

cion. 
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cion. Los Cañtellanos han fido menos ufados, y por elta canfa 
fe han praíticado menos los que llaman barquines, U otros fue- 
lles grandes , que fe traen con ruedas de agua, uowos inftrus 
mentos , aunque en Collquiri , Mineral famofo de Eftaño , en la 
Provincia de Paria, junto 4 Oruro, eltán en ulo. 

Haya en cada fundicion muy fiel romana para pelar el metal 
que fe recibe, y faber la cantidad del que fe tunde , y el Plomo, 
ú demás cofas , que le le huvieren de añadir. Haya tambien pelo 
de balanzas, para pelar la Plata : y en todo cafo, no falte uno pe- 
queño muy puntual para los enfayes menores , como fon con los 
que fe enfayan las barras. A lu mayor pela , que ferá aun menos 
de una onza, fe le pondrá numero de 24. á la legunda , que ferá 
ín mitad de efta, 12. 4 la tercera 6. á la quarta 3. 2la quinta 2. 
y á la fexca 1. la mitad de efta ultima fe feñalará otra vezcon nu- 
mero de 12.4 la oíttava 6. á la novena 3. a la decima 2.4 la un- 
decima 1. y la duodecima efta feñal O. Hardufe eltas pelas qua- 
dradas , y por fu orden fe pondrán encaxadas en una caxita, 
donde tambien fe pueda acomodar el peío, y unas pinÍas, y por 
elcular de hacer cuentas en cada enfaye, fe pondra dentro de ella 
la figuiente tabla. El primero numero fignifica el de las pefas. 
El legundo , los maravedifes de ley, que fe ufan en los enfayes 
de las barras , aunque la mayor que les ponen es de 24380. El 
tercero, el valor de la plata , por el ordinario que aca tiene , que 
es á cinquenta reales marco pot quintar : €1 una, ni en Otra, 
no fe hace cuenta de medios. 
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Tenga tambien el Maeftro-de la fundicion puntasde Oro, 
y Plata ,fin otra liga , que comienzen de Plata pura, y acaben 
en puro Oro de 24. quilates, fubiendo cada punta el fuyo , con 
que ferán 2 5. otras tenga de Cobre,.y Plata, que comenzando 
de folo Cobre , acaben en Plata purifsima. Aventajafe cada una 
en medio dinero de los doce a que [e reduce la perfeccion de la 
Plata , con que quedarán otras veinte y cinco puntas, como las del 
Oro. Faciles lon de hazer d qualquier exercitado en eftas mate- 
tias; y el Eundidor, que de sí defconfiare , encomiende fu obra 
a un curiolo Platero, que con el peío , y pelas Íntiles, que aca- 
bamos de decir, le fera facil lu ajultamiento. La primera pun- 
talera de Plata pura, que fe fepa lo es por enfayes de copella, 
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y agua fuerte. Para la fegunda fe fundan juntas veinte y tres 
partes de Plata, y una de Oro, apartado por agua fuerte, para 
que no haya duda en lu fineza, y faldra éña matía de un quilace. 
Para la tercera fe echarán veinte y dos paftes de Plata, y dos de 
Oro, y ferá de dos quilates; y afsi le harán las demas , pefando 
entre Oro, y Plata veinte y quatro partes , y tendra tantos quilates 
quantas fueren las partes del Oco. Señalirfehan en cada punta, 
y de la miíma manera fe hagan las de Cobre, y Plata. 
Tenga , demas de efto, una cuchara grande de hierro, con el 
cabo delo miímo , de una vara , a que fe añada otro de palo de 
vara y media, para cebar con elli'el metal fobre baño , quando 
huviere de hacerfe, Un garabato para limpiar las efcorias, de 
tres dedos de alto, y cafi uno de ancho, con fu cabo largo de 
hierro , y palo. Otra como barreta , de dos varas y media de l1r- 
go, y dos dedos de grueflo , que por la una parte remate en pun- 
ta, que fe calzara de azero: por la otra en filo, de tres dedos de 
largo. Tambien tenga la que llaman hachuela , por lo que en el 
remate [e le parece , con Íu cabo de hierro, y palo, para los efec- 
tos que fe dirán delpues. Tenazas grandes para afir las planchas, 
martillos, y finzeles para facudirlas de la tierra, y cortarlas : mue- 
les para acomodar los carbones en los enfayes , y facar las calla- 
nas, O crifoles : cantidad de eltos valos, y de cendradas pequeñas: 
moldes para hacerlas, y pilones, y piedras llanas, y redondas para 
apartar los mazacotes , y cendradas en los hornos. 
A. Romana. B. Pelo grande. C. Pelo pequeño. D. Cuchara. 
E. Tenazas. F. Hierro largo. G, Hachuela. H. Puntas. L, Mar- 
tillo, K, Crifol, L, Muelles, M. Garabato. N. Taxadera. 
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CAPITULO IX. 


De como fe han de preparar los metales, que buvierea de 


fundirfe. 


L pallar, o efcoger con cuidado los metales , es prevencion 

aun de mayor importancia en los que huvieren de fundir- 
le : porque lo que [e derrite, y cae fobre lo que no es metal, 
fe (uftenta, y detiene allt; fin poder baxar al baño a unir con 
lo demas, y a vezes le quema. S: le falta la liga neceflaria, o fe 
mezcla , y entrapa de manera con la tierra , que no defafiendole 
de ella, fe fale con las efcorias, en puntas menudifsimas de Plata, 
que he vifto no pocas vezes en las de varias fundiciones. 

La quema es preparacion neceflarta en metales que tienen 
Azufre, Ó Antimonio , d betunes, fi le han de fundir en hornos 
Caftellanos , con carbon, y foplo de fuelle : porque con la vio- 
lencia del fuego fe derriten antes que eftas malezas [e evaporen, y 
mezclada con ellas la Plata, fe fale en forma de efcoria. Pero fi le 
funden en horno de reververacion , no corren tanto ric/go;porque 
como fe vá calentando pocod poco ,.ván tambien gaftandofe, y 
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148 LiBrRO IV. DEL ÁRTE 
evaporando eftos malos humores antes que fe derrita el metal, 
con que recibe de ellos menos daño. 

El moler el metal que huviere de fundirfe en hornos Cafte- 
llanos ; fera de importancia todas las veces que con comodidad, 
y poca coíta pudiere lhacerfe, penetralo alsi mas facilmente el 
fuego , y fe junta mejor con la liga, O ayuda que le echan para 
gue fe funda, que tambien ha de ler molida, y para que la llama 
no lo levante fe mezcla todo con agua. 

Muy dilatadamente enfeña el Agricola a lavar los metales 
antes de fundirlos ; poco fe ufa en eflos Reynos, fino es en me- 
tales de Eflaño, y qual, O qual lo uía en las tierras, Ó granzas 
de Plomo, para quitarles la lama que tuvieren 5 pero en los me - 
tales de Plata no ha dado Ingar d efía curiofidad algo prolixa , la 
maquina del beneficio por Azogue , y el recelo de que no fe pier- 
da nada en las lamas que fe Hevare el agua. Pero acertaria el que 
a metales, que de fu naturaleza fon mejores para fundicion, y no 
fon macizos, fino mezclados con piedras, O otros mietales de Azo- 
gue los moliefle , y lavafle en tinas, y recogiefle las lamas para 
beneficiarlas por Azogue, y lo que quedafle abaxo, que ferá lo que 
havia de fundicion , por ler mas peíado, fe beneficiafle por fuego. 


CAPITULO AX, 


De la liga en que fe funden los metales 
de Plata, 


fo Riafe la Plata entre los metales que la tienen tan acompa- 
ñada de otras cofas de contrarias, y opueftas calidades á lu 
naturaleza , que fi en la fundicion no fe le añade quien las re- 
coja , y defienda ,-la defiruyen , y confumen. Funda por si folo 
quien quifiere experimentarlo , un poco de roficler mas rico, y 
fi lo apura en el fuego, apenas facara mueflra de Plata, fiendo- 
lo las tres partes de fu pelo,como la facara muy blanca, y 
pura el que lo fundiere con Plomo. Aunque tambien pudiera de- 
cirfe, y yo me inclino mas a ello, que no fon malezas que el 
metal contenga las que cauían efte daño, fino la falta de algun 
genero de cocimiento, o humedad ), que para fu perfeccion aun 
no tenian ( porque fuera Plata blanca) y con el Plomo fe fuple. 


Pesluadome a efo por lo que Raymundo enfeña en varias par- 
tes 
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res de fus efcritos; pues quaxando el Azogue con algunas medici- 
nas de las que el pone por menores, queda de fuerte, que fo- 
bre baño de Plomo en cendrada fe convierte todo en Plata , y 
fin efta ayuda fe confume en humo, efcétos que no debemos 
atribuir a malezas que fe le hayan mezclado , pues la materia 
con que fe quaxo no las lleva , fino a la falta de las ultimas dif- 
policiones, que la cauía agente, o no pudo, o no tuvo tiem- 
po neceflario para imprimirlas en el paño. Y para defengaño de 
elto dice el mifmo Autor, que lo que la piedra de los Filofofos, 
O medicina mayor quaxa , no neceísita de efta ayuda ; porque 
le da al Azogue la perfeccion ultima de Oro, o Plata , por la 
grande, y prefta actividad que tiene : fea la que fuere, la expe- 
riencia ha enfeñado en todas partes, y tiempo del mundo, que 
la Plata que tienen los metales debaxo de efpecie de tierra, 0 
piedra, ni fe Íaca, ni aprovecha, como conviene , fin liga, O 
mezcla de Plomo , 9 que lo tengan ellos, O que fe les añada de 
fuera. Soroches, cendradas en que le ha refinado, y greta, que 
llaman Lithargirio, O Almartaga , lfon las colas que contienen 
Plomo, y firven de liga, y folo ala experiencia del Artifice le 
remite el faber qual es mas d propolito para acompañar el me- 
tal que ha de fundiríe, teniendo atencion a que fean igual- 
mente dificultofos , O faciles en rendirle al fuego ; porque fi no 
fe funden, y derriten a la par, no le configue el fin que fe pre-= 
tende , y fe quedan en lu fuerza los inconvenientes dichos. La 
liga mas recia esla cendrada, lucgo los foroches, O metales 
de Plomo , aunque hay muy grande latitud entre ellos, la mas 
facil de todas es la Grera. En los hornos Caftellanos le ula de 
todos ellos tres generos de liga ; pero en los de reververacion 
folo de los foroches , bulcandolos los mas a propofito , fegun 
la calidad de los metales que le funden. Las muy ricos fe der- 
riten mas feguramente fobre baño de Plomo en reververacion, 
o Tocochimpo. 

Con otras colas fe mezclan los metales para fundirlos , que 
on opueftas en particular a las malezas que tienen. En el capi- 
tulo once del fegundo Tratado queda dicho las que fon, y el 
modo de conocerlas por los humos. Los remedios que alli fe 
efcriben para la quema , y beneficio por Azogue , fon mas pro- 
pios para la fundicion, y aísi fe tenga mucha advertencia con fu 
ufo, No fe ponen aqui por no repetirlos, 
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150 LTB. IV. DeL Artz 
CAvIEUEO XL 
De las cofas que ayudan a la fundicion de los metales, 


O folo firve el Plomo, o las cofas que lo tienen para el 

efecto dicho en el capitulo pañado , fino tambien fon de 
ayuda, dercitiendole clias, para quecon mas facilidad fe fun- 
dan. y corran los metales de Oro, ó Plata. A los orros viles'na 
fon de provecho, porque al refinarlos los gafta , y coníume el 
Plomo. 

Hacenfe fuera de elto compoficiones varias para facilitar 
la fundicion en metales muy duros, y rebeldes, que mas fon de 
curiofidad para enfayes imenores, que de provecho, por fu 
cofla, para fundiciones grandes, y alst en las de todas eftas 
Provincias nadie las ufa. La Sal que llaman Artificiofa es la prin - 
cipal ayuda para enfayar los metales, hagafe en qualquiera de 
cltos modos. Partes iguales de raluras de vinagre , y de orines 
fe cuezan halta que le quaxen en Sal. 

O tomenfe partes iguales de llipta , O otra ceniza fuerte de 
que ufan los Tintoreros, de cal viva , de rafuras , y de Íal derre- 
tida , decada cola de eltas una libra, ponganíe en veinte de 
orines , cuezale halta que merme el tercio, cuelele , y añada- 
fele defpues otra libra , y cinco onzas de fal por derretir , y ocho 
libras de legta , cnezafe en olla vidriada , halta que [e quaxe. 

O echefe en un vafo [al , y hierro tomado de orin, cubra- 
fe con orines, y bien cerrado [e ponga por un mes en eftiercol 
caliente , lavefe defpues con los miímos orínes el hierro , y [2- 


_quele, lo demas fe evapore, y quaxe en fal al fuego. 


- O finalmente , fe tome legia hecha de fal, y llipta, partes 
iguales, y echele dentro iguales partes de fal, de jabon , de ra 
furas , y de Salitre, cuezale hafta que fe convierta en fal; pero 
para que el Salitre fea bueno para ellos enfayes fe prepara aís!. 
Echale en una olla vidriada, con legía hecha de cal viva , cue- 
zafe hafta que fe confuma la legía, añadafele las veces que fue- 
re necefíario, hafta que probando el Salitre al fuego no arda, 
con que eltara hecho. 

Fuera de efta fal le hacen otras compoliciones para el mif- 
mo efetto. Á una onza de. polvo'de piedra blanca, facil de der- 
re- 
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retir al fuego , fe le añaden quatro de Greta , derritale con re- 
ververacion en un crifol , debaxo de mufla, vaciele defpues fo- 
bre una piedra , y quedará como vidrio en enfriandofe , muela- 
(e, y guardele para quando fc huviere de ufar de cllo. 

O tomefe partes iguales de raluras, de Sal comun, y de Sa- 
litre preparado , y bien mezcladas ellas cofas fe cuezan afsi fe- 
casen una olla viariada,hafta que le pongan blancas, y mez- 
clofeles finalmente otro tanto de Greza , y muelafe todo junto. 

Ayudan , demas delo dicho, a la fundicion con calcr mas 
vehemente , que caufan en los metales las elcamas, O efcoria 
del hierro , la de hezes de vino, de vinagre , y las de la agua 
fuerte , con que fe aparta cl Oro de la Plata, tambien fon de 
provecho las Margagitas, los panes, O crudios que fe facan de 
ellas, el vidrio, y tus efpumas, o fuperfluidades, la Sal, el Hier- 
ro , y lus limaduras, la Caparrola , y la arena de piedras que 
fe derriten facilmente , embeben eftas cofas el metal, y lo de- 
fenden del fucgo. Otras compoliciones pone el Agricola en cl 
libro feptimo de fu Arte , alla las podrá ver cl que quiíiere, ann- 
que yá ferá poco,0 nada neceflario fu ufo; pues defpues de 
alentado el benencio por Azogue , folamente le funden los 
metales que fon muy dociles para cllo, 


CAPTLIULO- XI. 


Como fe ha de baccr la prueba , 0 enfaye de los meta- 


les por fuego. 





¡UY drielgo efta de no faber gozar de la buena fuerte que 
LV le le viniere a las manos, el que tratando en metales 
BO fupiere enfayarlos por fuego para enteraríe con certidumbre 
de la ley que tienen, ya queda advertido atrás, que lo hagan 
aísi los Beneficiadores , y aquí lo encargo a todos los Mineros, 
que lo fepan , mayormente los que llaman Cateadores , que fe 
ocupan en buícar , y defcubrir Minerales nuevos. No fe fien del 
enfaye de Azogue,que es muy engañofo, ni le perfuadan á lo 
que por la vifta fola juzgaren , pues muchas veces el metal que 
parece de plomo, tiene mucha Plata , y el que fe pienía que es 
Cobre, encierra grande riqueza, y las piedras , que en un Mi- 
neral fon ricas , en otro no tienen ley las que fe les parecen, y al 
Contrario, 
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Los Metales de Plata, que fon los que mas le figuen, y, 


praétican en elte Reyno, y el fin principal de efte Tratado, [e 
enlayen afsi , y lo miímo fe haga en los de Oro. Si eftuvieren en 
harina , para beneficiar por Ázogue defpues de bien mezclados 
le cojan de todas partes, como tres, O quarro libras, mez- 
cleníe eftas nuevamente muy bien , y faquele de cllo lo que pe- 
fare la pefa mayor del pelo pequeño, que para efte efeíto que- 
da dicho fe ha de tener, mezclefele otra tanta Greta , 0 Almar« 
taga bien molida , y cernida , humedezcale con un poco de 
agua, de fuerte, que fe una apretado con los dedos. Eltefe ca- 
lentando, mientras efto fe apercibe, una callana , O tiefto de 
olla algo onda, y donde no la huviere , un pequeño hoyo , que 
le cave enun adobe, den el fuelo, con fu mazacote, apreta: 
do de buena tierra, ala redonda del qual [e ponen pedazos de 
adobe , O piedras, que no faltan al fuego, para que detengan 
los carbones. Eftando bien caliente la callana, que es quendo 
parece blanca, y hecha afqua, le ponga fobre carbones peque- 
ños encendidos el metal preparado , como queda dicho en dos, 
O mas veces, flegun fuere.fu cantidad , cubrafe con otros carbo- 
nes, y defele ayuda con el fuelle , derritefe en breve la Greta, 
y abraza, y lleva configo la Plata, Oro , 0 Cobre , que el me- 
tal tuviere ; y en eftando bien fundido, que [le conoze quando 
la efcoria efta muy derretida, y liquida como azeyte, y bien 
cocido el baño, cuya feñal es comenzar a gaftaríc el Plomo, y 
a criar Greta, fe aparte la callana, y enfria 5 faquefe el panect- 
to, y en una cendrada pequeña , que tambien eftara ya calien- 
te para el efeto, fe refine hata que de la que llaman buelca, 
que es h1veríe gaftado todo el Plomo : conocete en que unas pin- 
tas, Ó como gorillas de azsyte , que andan fobre el metal der- 
retido, y llegando a la cendrada fe confumen en ella , no pare- 
cen mas , antes fe mueftran colores diferentes, que por: la 
femejanza llaman damafcos los fundidores. Sí es Oro, o Pla- 
ta lo que quedó en la cendrada refinado , queda redondo, 
levantado , y claro, como (fi fucra limpifsimo Ázogue ; fi 
tiene Cobre , Ó otra mezcla , ni queda levantado, ni cla- 
ro. Saquefe delpues de quaxado , y antes que fe enfrie, lo 
que quedo en la cendrada , porque defpues no fe defpega facil- 
mente, ni fale con buen fuelo; y fi huviere quedado ia 
re 


y 
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bre, vez con las punias la parte que de el tiene, o proli- 
ga, que fera mejor, lin facarlo de la cendrada , echandole po- 
co a poca Plomo pobre , hata que el Cobre fe gafte, y que : 
de el Oro, o Plata que tuviere. Delefe lo que fe lacare , facu 
diendolo, ó limpiandolo primero, acalo tuviere pegado algo de 
la cendrada, y por la tabla del capitulo oótavo de elte Libro, 
labra lo que tiene cada quintal de efta manera. Sí con una 
peía de las doce le ajuíta el grano, O lenteja que le laco, 
el numero que efta enfrente de ella enla dicha tabla , donde 
dice valor , es lo que fe buíca: como (1 fe ajulto con la pela 
9. que es la que tiene feñaladoz 3. del legundo orden, lo que 
le correfponde es 6, pelos, y 4. reales, y elle valor tiene de 
Plata en corriente cada quintal. Si pela tanto como el 3. del 
primer orden, tendrá 156. pelos, y 2. reales, y alst de los de- 
máis. Pero fi no le ajuftare fino con dos, O tres, O mas peías 
el valor de todas ellas juntas ferá lo que cada quincal tendra, 
como fi fuera con la quinta ,la decima, y conla oncena, da 
que correlponden 104. 1.4.2.2. 1. montará todo tro. pez 


los 4. y elto valdrá lo que de Placa tiene cada quintal. 


CAPITULO XIIL 


Alzunas advertencias acerca delo dicho, del enfaye de 
los metales en poca cantidad, 


NS le haga folo un enfaye, fino dos , de un metal miímo 
y faliendo iguales ambos fe quedará con entera fatisfac- 
cion de la ley que tiene. 

De propofito fe puío el modo de enfayar dicho , y no el 
que fe hace en hornillos , como en los que fe enfayan barras en 
criloles , y debaxo de muflas ; porque no fiempre puede haver co- 
modidad, ni elpacio para hacerlos, y detencríe en calentar el 
horno , mayormente los que por los Minerales de” eftas Provin- 
cias andan d: ordinario en defcubrimientos nuevos , y de la ma- 
nera que aqui fe ha efcrito en qualquier lugar , y tiempo puede 
hacerfe ; Y lale muy puntual ,y en veínte años que ha que lo 
praético, en diferentes partes en que he eftado, nunca me he 
engañado, enfayando fiempre pequeña cantidad en partidas de 
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154 Ligro IV. DEL ARTE 
metal que fe vendian , y compraban en mucho precio, 

Sí el meral que ha de enfayarle efta en piedra, y no en ha- 
rina, y fuere mucho , apartenfe diez, O doce libras de todos 
generos, hagale granza muy menuda, y muelale defpues de 
bicn mezclada , úna, Ó dos libras de ella, y de elto fe hagan las 
pruebas que quedan dichas. 

No pule tampoco fales. ni otras ayudas de las que fe efcri- 
bieron enel capitulo doce de elte Libro, que fuelen ferlo, para 
que los metales fe derritan mas facilmente , porque molidos , y 
bien mezclados con la Greta , ella lo hace todo , y quando mu- 
cho , fi el metal fuere demaliadamente feco, fe le añada otra, 
O otras, dos partes mas de Greta , con que fin falea [e les facará 
lo que tuviere, y baftara que el Minero tenga apercibido fiempre 
aquefte mactertal, que es muy comun, que los otros, ni todos, 
ni entodas ocafiones fabran, O podran hacerlos , 0 fi el metal 
fuere demaliadamente rebelde, fe lesañada un poco de fal co- 
mun , muy bien quemada antes ,con que fe facilitará la fundi- 
cion, y defpedirá mejor la efcoria, 

La Greta que fefaca de refinaciones, en que con la Plata, 
y Cobre no es fegura para enfayar , porque con la efpuma del 
Cobre fale tambien alguna Plata, y le yd con.ella : tengafe, pues, 
molida , y cernida para el efe“to, y enfayefe por si lola ; y fi tu- 
viere alguna Plata, efta le le quitará de la que defpues faliere 
en las pruebas, O enfayes del metal. 

Si el metal que fe enfaya fuere roficler pure, cochizo , ta- 
cana,  plomeria, no fe muela fino hecho granza menuda fe 
eche fobre baño de Plomo en la callana dicha en elta manera. 
Defefe dos tantos de Plomo, como esel metal que fe ha de en: 
fayar, y eftando la callana bien caliente, fe eche el Plomo en 
ella, y quando hierva, y comienze agaftaríe , eche en unos pa- 
pelitos poco 2 poco elimetal, de fuerte, que cayga inmedia- 
tamente fobre el baño , fundele , y refinafe como queda dí- 
cho. 

Enfayefe tambien el Plomo conque fe huvieren de hacer 
eltas experiencias ; porque no faldran ciertas fi tiene alguna Pla- 
ta, y quitele la que tuviere de lá cuenta del enfaye. q 

Guardefe lo miímo quando fe enfaya alguna plancha, 0 
barra, para faber la ley que tiene, que le hace de. elta mane- 
ra. Sacale unbocado de la barra, O plincha, y de. el fe toma 

tan- 
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tanto como la mayor pela, que por la tabla del capitulo oétavo 
vale 2400. calientafe una cendrada capaz, y eftandolo yd, como 
conviene , fe le echa otro tanto Plomo pobre , y en eltando cla- 
ro, y comenzado d querer galtar , fe le echala Plata; galta, y 
hace fus aguas hafta darla buelta con las feñales dichas en el 
capitulo paífado ; facale el tejuélo limpio , y buelvele d pelar, 
y el numero, O numeros que montaren las pelas cor que fe 
ajuñtó , feñalaran los maravedifes que tiene de ley, por la dicha 
tabla del capitulo oétavo debaxo de fu titulo. La mayor ley 
que fe pone enlas barras, es de 24380. los otros veinte que fal- 
tan, para los 2y400. con que entro la Plata al enfaye , fe dán 
de refguardo para lo que pudo conlumirle en el con el fuego, 
9 cendrada ,en que fi elta demafiadamente caliente, fe fucle em- 
beber alguna Plata con el Plomo. Señalaníe los numeros de la 
ley de diez en diez, y las unidades que fobre ellos hay , fe. re- 
ducen a la decena mas cercana; y asi en el enfaye que fe hallan 
70. 71.72. 73. 74. no le ponen en la barra mas de 70. pero (1 fon 
75. 76.77.78. 79. fe le feñala ley de So. y aísi de los demas, 


CAPITULO XIV. 


De las pruebas, 0 enfayes por menor de los otras 
metales, 


O ([ehacen con ayuda de Plomo los enfayes del Cobre, 
porque lo gafa, y hace que fe vaya en humo, folo fe 
quema muy bien en la callana delpues de-pelado , y con la fuerza 
del fuego , fi el metal es rico , defpide a la primera vez en un te- 
juelo el Cobre que tiene , y pefandolo, le conocerá la parte que 
de el hay en cada quintal; pero (1 la vena no es tan abundante, def: 
pues de bien quemado fe muele , y lava con tíiento en una chua, 
como quien mira enfayes de Azogue. Salefelo masliviano , que 
esla cierra fin metal , lo demás [e laca , y fe le torna. a dar fuego, 
y elto fe hace una, O dos veces ,0 las que fueren necellarias haña' 
que' fe junta lo que huviere en un panecito, que con ayuda de 
Salitre , y vidrio fe facilira , y abrevia. 

Tambien:-a la primera vez: que fe quemz, fe muele., y la- 
va, fele puede echar otro tanto de fal quemada , rafuras ca'ci- 
das , y elpuma de vidrio , y findiríe todo- junto en af crifol, 

Y a que 
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156 Ligro IV. DEL ÁRTE 
que es mejor para ellos enfayes , O 11 no fea la callana honda, y 
fe: hallara' en el fondo el pan de Cobre. No fe detenga mucho al 
fuego, defpues de bien fundido , porque [e confume , y quema, 
y no faldrá el enfaye puntual. 

Si le quifiere faber fi tiene Plata , ú0O ro, demas del indicio 
que darán las puntas en la piedra que toque , le apurará en cen- 
drada, como Plomo pobre , enel modo que queda advertido, 
que para galtar una parte del Cobre, fon menefter once de 
Plomo. 

De los Soraches , O metales de Plomo, fe hacen tambien las 
pruebas en la manera dicha. Dafcles fuego por: si lolos en la 
callana , fobre carbones encendidos, y li no tienen mucha mez- 
cla de piedra , O tierra , facilmente fe junta en el fondo el Plo- 
mo derretido , y in dar lugar 4 que lo difminuya el fuego, fe en- 
fria ,Íe faca, y pela; menefter es tener conocimiento para no 
facarle crudio, que es quando fale quebradizo , y bronco , pro- 
cede efto de no haver aun confumido el fuego la mezcla de Azu- 
fre, O Antimonio , 0 Margagita, que el metal tiene : Conocele 
en que elbaño parece negro, no gafta , y hace por encima unos 
ojuelos , Ó pintas, como las fuele hacer en la refinacion , quan- 
do da mueítras de Plata. Profgafe con el fuego hafta que cefien 
eñas feñales, fe blanquee , y comience a gaftar, El que fuere 
dificultofo de fundir , fe mezcle con efcorias de Hierro, que: lo 
calentarán, y ayudarán a que mas facilmente le-derrita, fejun- 
te, y aparte de la elcoria. 

Sí quifiere faberíe £ tiene Plata , ó no el Plomo , y en que 
cantidad, refinele en cendrada , y hagafe la cuenta de lo que 
faltere. 

El Eftaño fe enfaya de la manera que el Plomo , aunque es 
bien quemar el metal , molerlo, y lavarlo , y defpues de muy 
bien feco fundirlo. Para faber fi tiene Plata fe echa en cendrada, 
fobre baño de Plomo pobre , que elté bien caliente, y hierva, la 
tela encrefpada , que cria encima, fe aparte con tiempo a los 
lados,.con la punta de un palo, hafta que aclare ; profigafe con 
el fuego, hafta que quede la Plata, fi la huvicre , O le confuma 
todo. 

Dafele el fuego mas recio que fe puede al metal de Hier- 
ro, muelefe defpues de muy bien quemado , y con'.una Piedra 
Imán fe aparta, y divide de la tierra. Juntale todo lo «ei 
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Imán atraxo , y mezclado con Íalitre , fe funde , y hace un pa- 
necillo. 

Muelefe el metal de Azogue, y ponele en uno como orinal 
de barro, y encima fu tapadera , con una nariz larga , d manera 
de Alambique, que entre en algun vafo de agua fria, defele fue» 
so en un hornillo, y el Azogue convertido en humo [e levanta- 
ráa lo alto, huyendo del fuego, y refreícado bolverá á tomar 
cuerpo , y correra “al vafo: dicho , O enfayefe en caperuzas , y Ca» 
pillos, de la manera que fe queman las lamas. 


CAPITULO XV, 
Del modo de fundir por mayor en los hornos de reververacion: 


OCO , O nada fe ha ufado haíta nueítros tiempos , entre los 
que han tratado de metales, el fundirlos en hornos de 
reververación , y aunque antes de ahora fe tuvo noticia de ellos, 
no fue con la perfeccion que oy feufan, ni para cfte efeíto , fina 
para refinar folamente. Bafte-para ¡prueba de ello, que Jorge 
Agricola, que tan dilatadamente trato de todo lo perteneciente 
al Arte de los metales, no hace de ellos mencion para efte efec- 
to. Es entre los modos de fundir el mas noble, y mas a propo- 
fito para los metales de Oro, y Plata, mayormente (i fon muy 
ricos , como tacanas , roficleres , cochizos, efpejados, y plome- 
ria. Eftos metales fe funden por baño en ella manera. 

Sobre el mazacote falío , que dexamos puefto en el capitulo 
quinto dela fabrica de eltos hornos fe afsienta otro mazacote de 
la tierra que alli fe dixo ,o la que llaman Carbonilla , que es 
una mezcla de dos partes de carbon molido, y una de t.erra, todo 
le homedece, yrebuelve, hafta que eften en la proporcion que 
en otras ocafiones leha dicho , que apretada con las manos fe 
junte como pella de nieve, echefe de una vez todo el material 
que fuere necefíario , repartale , y acomodefe por toda el horno 
con las manos , de manera que quede en forma de chua , O pla- 
to con decaida baflante , y igual detodas partes de la circunfe- 
rencia, al medio del fuelo , 6 mazacote : aprierele muy fuerte» 
mente con pifones , O piedras grandes, y con otras menores re- 
dondas , 0 con inftrumento de hierro fe alife, y ajuíte, tapele 
hniego con adobes , y barro la puerta redonda de arriba, y alas 
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de los lados (e les arrimen tambien adobes ; pero no tan ajultas 
dos, que no dexen por donde el fuego relpire , y lalga el humo, 
Enctendele leña, y fin ceflar irá añadiendo como le fuere que- 
mando , de tal modo, que ni por fer demafiada le ahrogue la lla. 
ma en elbuitron, y no tendra lugar de arder libremente , ni por 
ler poca no de el calor baltante para que el horno (e caldee. Da- 
lele de elta manera de fuego el tiempo necellario , hafta que fe 
pone blanco por dedentro, que es feñal que eftá yá hecho al- 
cua. Ponenle luego las planchas de Plomo en la ventana , que 
efta enfrente de la fabalera, por donde la llama entra, y elo 
derretido es lo que llaman baño ; lerá mas, ó menos conforme 
la capacidad del horuo, y la cantidad de metal que huviecre de 
fendirfe, y fo riqueza : lo ordinario es echar dos quintales de 
baño para fundir , uno de metal rico, aunque yo en Chacapa, 
de la Provincia de los Chichas, echaba juntas de una vez en 
cada" horno felenta arrobas de Plomo para fundir veinte y qua- 
tro de metal rico del Cerro de la Trinidad de los Lipes. Si el 
harno efta baftantemente caliente, luego-al punto como fe va 
derritiendo , y cayendo fobre el mazacote cl Plomo, fe pone 
claro, y limpio como Ázogue, y comienza d galtar; echanlele 
encima una, u dos cucharadas del metal, que -yd elterd dif 
puelño para fundicíe, fin mas proporcion, que tenerla hecho 
grandeza. No fe echetan poco metal que dexe de cubriríe todo 
el baño, ni tanto que fe amontone uno fobre otro, aunque cs 
menor inconvenientz el dilataríe la obra , y durar mas el trabajo 
en lo primero , que el quemarfe el meral en lo fegundo, como 
fucedera muchas veces en los que'tienen maleza. Meneele ín- 
mediatamente el baño can un palo largo , como hurgonero > para 
que po todas partes le toque ál metal el Plomo, y profigale 
fiempre conel fuego, hafta que le funda bien , que fe conocera en 
la efcoria, fi efta igualmente derretida como agua (de la mtímz 
manera fe fundira en Tocochimpos , auque es para poca cantl- 
dad, y con fuego de carbon): echete luego mas meral, de la 
manera que al principio , rebuelvale corel hurgonero , dele lu- 
gar de que fe funda, y de efte modo feproleguira, hafta que le 
ácabe la obra, 
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CAPITULO XVL 


Profigue el modo de fundir por baño, y ponerfe algunas 


" advertencias acerca de el. 


OCA elcoria hace el metal muy rico, y el que no lo es tans 
to hace mas, fi huviere mucha en el horno quando fe v2 
fundiendo ,.£e dexe cocer y y fubrilizar muy bien, fin añadirle mas 
metal , y luego con la hachuela fe abra pocoá poco la boca, Ó 
puerta que: eftán enfrente de la otra en que fe fuele' poner el 
fuelle , y fe de lugar á que por uncañito muy futil vaya ' falten- 
do. Si fe hallare algo ala falida, le quite , para que no impida, 
y detenga a la demas. Tengante apercrbidas unas bolas de barro, 
y ceniza humedas, para tepar efta fangradera quando conven- 
ga; porque fuele robarla efcoria algo del mazacote, y; falirle 
arropelladamente , y algun Plomo, y Pleta con ella. Saquefe de 
efta fuerte la que fe pudiere : y no importa que quede el baño 
toralmente limpio de ella ; porque quedando poca, no folo no 
daña, 2ntes ayuda, y aprovecha a la fundicion del metal. Efto 
fe hara las veces que fuere neceflario, hafta quefe acabe, 

Si el Plomo delbaño efta yá muy cargado de Plata, no 
abraza ala que tiene el metal que fe le añade, con la prefteza, 
y facilidad que antes : para examinar efto le faque con la cucha.- 
rá un poco, cortele de ello tanto como la' pela mayor” del enfa- 
ye, yen cendrada pequeña fe rcfine, y le verá quantas partes 
de Plomo, y quantas de Plata fonlas que hay en el baño ,: y en 
no fiendo doblado mas el Plomo que la Plara, ferá menelter, que 
fe le añada alguno. Harafe elta prueba tambien las veces que 
pareciere conveniente. | | 

 Azrabado de cebar, y fundir bien todo el metal, fe faca la 
mas elcoria que fe puede. En las fundiciones. de los Chichas, 
con lg punta del hierro largo fe hace'nn agujero , que: comienza 
media vara mas 2baxo de la puerta*del horno , y fe encamina 
¿zia arriba , de fuerte” que vaya a falir á la mitad del mazacote. 
Sale por el todo cl Plomo, y: Plata que en el horno hay , y corre 
por una como azequiía , que eftá feñalada en el fuelo , con algunz 
decaida , y en ella fe “enfria , le quiebra“ en pedazos , y .[e recoge, 
y guarda para refinar delpues, Suele correr efte rio de Plata cin» 
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quenta paños, y mas; y para que no lalpique dando el caño de 
metal derretido enel fuelo, fe ponecantidad de hicho, Y paja, 
O leña menuda , en que primero de el golpe , y lo mifmo hacen 
quando funden fus hornadas de Soroches, y hay mucho baño, 

Pero en las fundiciones de Oruro en eftando acabada la 
Obra, deftapan todas las puertas del horno, y facan la braía del 
buitron, y endureciendofe la efcoria , que quedo fobre el baña 
(e abre tambien la puerta de arriba para que mas aprieffa le en- 
frie el horno. En dando el calor lugar fe entra en el, y con un 
martillo le fzcude la efcoria de encima , que fe quiebra” facil 
mente, y fe divide de la plancha que elta debaxo : cortale elle 

luego,con finceles en pedazos, y fe guarda. 

Bien fe pudiera facar la mayor parte del baño a cucharadas, 

echarlo en moldes donde fe enfriafle, con fe efcufaba el 
delperdicio del que corre por el fuelo en los Chichas, y la ma- 
gor parte del trabajo en el cortar las planchas dentro de los ho:- 
nos en Oruro. 

Hagale enfaye de unpoco del Plomo que [e facare, y [e ve- 
rá la Plata que en el hay, conforme. fus pelos. Pero el que (iguten- 
do' el modo de vaciar el horno quifiere faber la cantidad de Plata 
que tiene , conforme la que huviere de Plomo , faque ante to- 
das cofas una cucharada del baño, y de cfta haga [lu enfaye, y 
le faldrá puntual, porque filo quiere hacer de las planchas que 
del fuelo fe recogieren, no hara nada ; porque todas lon def- 
guales en la ley, y las que fe enfrian primero, mas, cercanas 
al horno , tienen mas Plata , y menos las que eftán mas lexos, 
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CAPITULO XVIL 


Como fe funden los Soroches folos, 9 mezclados con ellos otros 
metales por reververacion. 


SES 
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OS metales Suroches , que juntamente con tener Plata tie 

nen tambien baltante Plomo para fundirfe por si folos, fin 

otra mezcla, 0 liga, aunque en la ley no fean muy aventajados» 
dexan mucho provecho a fus dueños , por losahorros, y breve 
dad que hay en facaríela. En la Provincia de los Chichas he- Gdo 


mas. comun efte genero de Minerales , y mas ulada la fundicion 
en 
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en el modo que ahora le dirá, aunque tambien ha havido, y hay 
ingenios en que 'muelen ; y benefician por Azogue los metales 
pacos. Aflentado el mazacote [e carga el horno en efta manera, 
Si en el metal hay pedazos , O corpas grandes fe quiebran, y re- 
ducen al tamaño de nueces, O poco mayores. La cantidad que 
ha de fundiríe, que fuele fer de quarenta a cinquenta quinta- 
les de cada vez, le acomoda , arrimando el metal uno fobre 
otro á las partes de pared, que hay entre las quatro ventanas que 
el horno tiene , de fuerte , que queden defembarazadas, para 
que no [e eltorve la entrada de la llama, relpiracion del fuego, y 
falida del humo. Quede tambien delocupada buena parte » del 
fuelo , O mazacote , para que como el metal le fuere derritien= 
do , tenga lugar adonde corra, y le recoja. 

Pero fi el Soroche fuere muy Íeco , y no tuviere el Plomo 
neceffario para que por si folo corra , y haga baño, mezclefe 
con otro mas jugofo en las cantidades que le dexan al diícur- 
lo, y experiencia del Fundidor , fegun fu mayor , O menor [e- 
quedad demandare. 

Los metales negrillos efpejados , le. funden tambien por efte 
modo , mezclados con Soroches, aunque es menelter conoci- 
miento “para elcoger los que ferán a propofito , fegun la facili. 
dad, O dificultad que tuvieren en derretirfe. Con ocho quinta- 
les de negrillo , fe echan de ordinarie treinta de Soroches , en el- 
ta forma. Ponele un lecho de metal negrillo en los quatro luga- 
res dichos, y fobre él fe pone otro de Soroches , fobre eftos otra 
vez negrillos, y aísi fe alternan hafta que el metal fe acabe ; pero 
con advertencia, que por lo alto le ha de terminar en buena 
cantidad de Soraches. 

No es efte feguro modo de fundir para metales pacos, aun- 
que fean ricos , porque por la tierra que tienen, y no puede fun- 
diríe bien, corre peligro la Plata de perderlé , O no recogerfe 
bien, quedandole futilifsima entre las efcorias ; pero íi la falta 
de Azogue, ú otras congruencias obligaren a ello, muelafe'el 
metal paco, y los Soroches mezclenfe en la proporcion dicha, 
amaflenfe con agua comun , aunque (í la huviera falitrofa , ferd 
de mas ayuda para la fundicion. Haganfe panes, O bollos, y def- 
pues de fecos , fe acomoden enel horno, y fe fundira con me- 
nos riefgs, , | 

Diípueños los metales en la forma dicha, fe tapara, y en- 
XA barra- 
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barrara la puerta de arriba , y las otras le acomodarán de la finer- 
te que fé dixo en la fundicion por baño : dardíe fuego al horno 
halfta que el metal le derrita ; y porque a veces fuele correr an- 
tes que el fuelo, O mazacote efte bien caliente , y alli fe torna 4 
endurecer , es necellario tener cuidado de menear de quando en 
quando el baño con un hurgonero ; y li huviere algo affentado en 
el fnelo levantarlo. Cuece el metal hata que por la futileza de 
la efcoria, y por la correa que hace ,' fi con algun hierro , O pa- 
lo fe faca una poca, eftendiendofe fin quebraríe en hilos delga- 
dos, como (i fuera melcocha , fe conoce es tiempo de delelco- 
riar el horno. Abrele con la hachuela la fangradera , como que- 
da dicho, y por ella va faliendo poco a poco toda la efcoria, que 
por eftar en la fuperficie, y participar mas de la violencia del fue- 
go efta mas cocida, y en llegando a la que no lo eta tanto, fe tapa 
con barro, y fe dá lugar 2 que la damas fe cueza. Hacefe elto 
«dos, 0 tres veces, y enlo demas le proligue como fe dixo en el 
modo de la fundicion por baño. 

Muy ordinaria cota es en fundiciones de negrillos, 0 
órros cobrizos quedar fobre la plancha de Plomo, y debaxo de 
las efcorias otra plancha de crudios, caufados de las Margagi- 
tas, y mucho Cobre que las acompañan , y en los Soroches fuele 
fuceder lo mifmo por la mezcla de Azufre. Si fon en cantidad 
notable , fe buelvan a recoger, y Íí pocos, le echen en la refina- 
cion, fobre el baño. 

Para dár mas fuerza al fuego ponen en algunas partes ( aun- 
gue en otras no fe ufa ) fuelle en eftos hornos quando fe funde 
en ellos. Difponenlos de fuerte, que fu foplo abata la llama al 
baño, y de qualquiera manera ayuda muchifsimo ; poque es 
el ayre el alma, y quien da fortaleza, y mayor actividad al 
fuego. 

Para qualquier obra que fe haga en hornos de reververa- 
cion, fe advierta, que eftée la llama clara ; porque en andando 
obícura , y ahumado el horno, no funde, ni tiene fuerza. Proce- 
de efto, O de no tener refpiracion baftante por las ventanas para 
que falga el humo, y le remedia con deftaparlas mas, O de que 
el buttron donde cae la ceniza elta lleno hafta la fabalera, y 
no hav Ingar para que el ayre avive, y aclare el fuego ; faquele 
la ceniza , y eeflard aquefte inconveniente, 
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CAPITLULO XAVELL 
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Del modo de fundir por hornos Caftcllasos. h 


Lenenfe de carbon los hornos Caftellanos, algunas horas 
antes que le haya de dar principio d la fundicion, ponien- 
do primero abaxo algunas brafas, O metiendolas defpues por 
el alchrebiz , en que entran los cañones de los fuelles. Ayuda- 
le con el foplo 2 que fe encienda todo , y añadele mas car- | 
bon, íi fuere neceflario , hafta que fe calienten, de manera, h 
que eften hechos un afcua por de dentro, tenganle apercibidas Y 
algunas efcorias hechas granzas , y fi las huviere de las que fa- | 
len en horno de reververacion feran mejores, porque tienen 
mas jugo; comiencele la fundicion por ellas en elfte modo. 
Acomodenfe con un hierro los carbones que eftan en lo alto del 
horno , de fuerte, que eftén juntos, para que lo que le echáre a 
fundir lobre ellos fe pueda tener , fin que por las concavidades, | 
que entre unos, y otros huviere, le cayga luego abaxo , [in el- 0 
tár derretido. Echentfe una, 0 dos cucharadas de las eleorias E 
dichas, legun la grandeza del horno , en el medio de el, y encí- | 
ma de ellas carbon ; foplen con fuerza, y (in ceflar los fuelles, 
derriteníe las elcortas, y fueltan el metal, (i aun tienen algu- Ñ 
no, corren, y fe juntan en la hornilla, que elta a la boca Ú 
del horno, y tambien ha de eftar caliente, y llen1 de carbones | 
encendidos. Añadefe otra vez eflcorias, y luego carbon, y por 
efte modo le profeguira luego , echando el metal , que huvicre 
de fundiríe. Sacanfe las efcorias de la hornilla con un garabato 
de hierro , y fe echa en ella baño de Plomo pobre, fi el metal | 
que fe funde lo requiere. Comienzale efta obra por la fundicion | 
de las elcorias , para dar con ellas uno como vidrio a las paredes, | 
y luclo del horno , y ponerlo con fu hursedad resbaladiza, para 
que el metal no fe le pegue, fino antes con mas facilidad def- 
cienda al catino, O receptaculo en que fe junta ; y porque aun- 
que lo dicho es comun a todos los metales,requicren unos unas, y 
otros otras efpeciales circunftancias , fe dilcurrita por todos, 
comenzando por los de Plata, y Oro. 
Los metales que tuvieren Oro, 6 Plata, y juntamente Plomo 
baltante , para que puedan fundiríe por si folos, fe echen afsi 
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164 Liro TV. peEL ÁrTE 
hechos granzas en el horno, y fi por fer demafiadamente faciles 
en derretiríe corrieren luego , y falieren crudios a la hornilla, 
tapefe la boca del horno con una bola hecha de barro, y carbon 
molido, v profigafe en la fundicion un buen rato, y en el le ird 
acabando de cocer el baño. Abrafe luego la boca, que antes fe 
cerro , y faldran el Plomo, y efcorías a la hornilla. Buelvale ¿ 
cerrar defpues , faquenfe las efcorias , y continuefe aísi, hafta que 
fe haya de ceflar en el trabajo. | 

Si la facilidad dicha en derrctiríe les procede a los metales 
de abundancia de Azufre, O de Antimonio , liguenle con meta- 
les que participen de Hierro, como fon los que llaman Chumpes, 
y fe fervirán de medicina los unos 4 los otros , y ambos daran con 
mas feguridad lo que tuvieren. Pero (í fueren Íecos, O tuvieren 
Oropiniente, añadanfeles otros mas jugofos , y que abunden de 
Plomo, aunque fean pobres de metal preciofo. 

-La plomeria gruefla, y pacos ricos mejor le funden por rever- 
veracion, fobre baño ; pero quien en horno Caftellano quiere 
fundirlos , muelalos, y muela tambien foroches , que tengan mu- 
cho Plomo, 0 greta, y 4 una parte de harina de metal mezcle 
dos de liga, amaffelo muy bien con alguna agua, y alsi Mojado 
lo ponga enel horno fobre carbones menudos, o fobre hucho, 
y profiga en lo demas con el orden que queda dicho, 

Los metales que tienen Plata, y mucho Cobre, como fon 
los negrillos,, y los que fe Mlaman cob.izos , que el color de car- 
danillo que mucitran , fe funden tambren con la liga dicha; pero 
es necelario, que en la hornilla fe eche antes de comenzar d 
fundir baftante cantidad de Plomo pobre, que firva de baño. 
Chupa efte, y embebe en sí la mayor parte de la Plata que el 
metal tiene , y en eltando la hornilla lena fe facan de ella con un 
garabato de hierro, primeramente las elcorias que eftan encima, 
y debrxo de ellas eltá lo mas del Cobre, en forma de crudio ; fa- 
cale tambien, y ponen d parte cada cofa. La cantidad del Plomo, 
y Plata que en la hornilla huviere dira fi convendra facarlo , O to- 
do, 9 parte ; facaríe ha con la cuchara de hierro, y fe podrán 
en moldes hacer panes. 

Muelenfe los roficleres , cochizos , y elpejados ricos, Íi hu. 
vieren de tundirfe por Caftellanos ( aunque por baño es lo mas 
feguro ) amaiffente con grera , porque fon facilifsimos en d.rre- 


trle;cierrefe á raros la boca del horno, y en el fuclo de el haya 
ba- 
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Baño de Plomo pobre , que recoja , y cueza el metal que le fuere 
fundiendo : o hagale la hornilla , de manera, que la mitad de 
ella efte dentro del horno, y la otra mitad fuera. Echefe el 
Plomo neceflario para baño , y profigale como en tos otros efta 
advertido. 
CAPITULO XIX. 

Cómo fe funden los demás metales en hornos 

Cafiellanos, 


l AY entre los metales de Cobre, pacos, y negrillos, a fu mo- 

do, llamo pacos, aunque fean verdes, azules , naranjados,, 
O de qualquier otro eolor , á todos los que no fueren acerados, O 
efpejados, que a eftos llamo negrillos. Fundenfe, pues, los 
pacos hechos granza, lin liga de metal, que tenga Plomo, en 
horno que tenga ftempre la boca abierta; ayudefele con mez- 
cla de crudios de Cobre, o de los negrillos, O de un genero de 
arena , O tierra, de unas piedras blancas que fe derricen al fuego 
facilmente. Sale a la hornilla el Cobre puro de ellc genero de 
metal , aunque d veces no hace mucho baño, y fe mezcla la 
egranalla con fas efcorias, muelanfe, y aparteíe el Cobre , y lo 
demás buelvafe d echar al horno, y a fundic hafia que no ten- 
ga nada de metal, cuya feñal en efte, y en todos lo: demás, 
ferá , que no echen de si olor ninguno las efcorias quando fe 
derriten. 

Para los negriflos de Cobre, fi fe funden folos, es necel- 
sario , que la boca del horno efte cerrada á ratos; porque fe 
derriten efes metales luego , y baxan , y falen crudios, (1 no fe 
detienen algo en el fuego, hafta que fe cuezan. Quando el 
horno fe abricre, y faliere lo que eftá derretido A la hornilla, 
fe aparta lo crudio fobre lo demas, qurtele, y buelvafe at 
horno. 

En hornos menores que los demás fe funden los metales de 
que fe laca el Plomo ; porque de otra mancra , fe confumiria, y 
iría en humo. El fuelo del horno, y el catino , ú hornitla, fe 
hagan de tierra, con mezcla de elcama , Ó de orín de hierro, y 
lus efcoria: es la mayor ayuda para fundir , y juntar efle metal, 
por propiedad rstural, que para ello tiene. Elle fiempre la boca 
del horno abierta , y fobre cl Plon:o que cayere en la ho nilla 
haya carbones menudos, que lo cubran, y no dén lugar d que fe 
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gate, y al refpeéto de lo que fueren los metales , mas Ó menos 
faciles en derretiríe, deben fer tambien los hornos, mas, 0 me: 
nos largos. La greta es lo que mas apriella le derrite, y para apro- 
vechar todo el Plomo que tiene, fin que [e pierda nada en humo, 
conviene fundirla en hornillo de no mas de una tercia de alto re- 
dondo , y mas angofto de abaxo, que de arriba, con lu hor- 
nilla como en los demas. 

Fundefe tambien el metal de Eftaño en hornos menores, que 
los que firven en la fundicion de Plata, y otros metales, y na 
fe fopla tan fuertemente con los fuelles; porque con fuego ma- 
derado defpiden las piedras el eftaño , que tienen , y con via- 
lento fe calcinan , y convierte en ceniza, fea el fuelo de eftos 
hornos de una piedra arenifca, O amoladera, y li las paredes fe 
hicieren de lo mifimo durarán mas. Pallefe el metal lo mejor que 
le pudiere, y lavafe para quitarle la terra, O lama : el carbon 
tambien vaya limpio , porque las pedrezuelas, O tierra que fue- 
le tener entrapan, y hacen mucho daño a efta fundicion. En 
la Plata donde el Eltaño fe recoge quitadas las efcorias fe eche 
carbon molido, que cubra todo el baño , para que no fe gafte. 


CAPITULO XX. 
Alvertencias acerca de lo dicho en el modo de fundir 
| por Caftcllano, 

O fe echen carbones grandes en los hornos Caftellanos, 
porque por la parte donde efia el fuelle impiden el foplo, 
y por arriba le encampanan , y hacen puente unos con otros; 
baxando los pequeños como fe ván gaftando, y quedan algunas 
partes vacias (in carbon , y defiende por ellas el metal fin fun- 
dirfe : quiebreníe , pues, los mayores, y aun defpues de efta pre: 
vencion es necefario de quando en quando antes de echar el 
metal, que con un efpeton de hierro, entrandolo dos, O tres 
veces de alto abaxo por las brafas , fe haga que fe junten , y (1 

huviere alguna concavidad fe llene. 

Tengafe mucho cuidado en que la boca del alchrebiz, por 
donde fale el foplo de los fuelles no fe tape , 0 embarace con las 
efcorias que fobre el cayeren ; “porque faltandole con ello la fuer- 
za al fuego, fe baxa fin fundir el metal, y fe amontona , y endu- 
rece en el fuego del horne, y no fe puede hacer nada mientras 


no fe remedia, y aun d veces es neceffario parar en el trabajo, y 
con 
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son una barteta de hierro quitar aquelte eforvo , y aísi lc mira- 
rá 4 menudo íi fe enfrian algunas efcorias a la boca del fuclle, y 
¿don el punzon de hierro fe quitaran, y para prevenir que aquel 
to no Íuceda , no fe echard el metal arrimado a la pared en que 
ed el alchrebiz, fino en el medio del horno, y fe incline 
mas 2 los otros lados. 

Si fucediére engrafaríe el horno , que afsi llaman quando, 
como queda dicho, fe endurece , y amontona en el fuelo el me- 
ral fe limpie lo mas que pudiere por la ventana«del alchrebiz, y 

la puerta del horno con la punta del punzon , O hierro largo, 
y fufpendafe el añadir metal, y en fu lugar fe echen efcorias a 
fundir , que derritiendofe humedecen , y ablandan lo que eftaba 
endurecido , y lo hacen que corra fuera, y quede el horno lím- 
pio, proligafe en eftando la fundicion del metal. 

En uno de los otros dos lados del horno, un poco mas alto 
que el fuelo de el , acoftumbro yo a dexar un agujero redondo, 
por donde cabe una mano, eltá cerrado de ordinario con un ta- 
pon de barro, y quando fe ofrece el engrafíarle el horno lo def 
tapo , y limpio por aqui, que es mejor que por el alchrebiz. 

Rocienfe 4 menudo con agua fuficiente los carbones que 
efián en lo alto del horno , como lo fuelen hacer los Herreros en 
fus fraguas : firve efto, de mas de que refiflen , y detienen mas 
el fuego , de que fe peguen, y detengan en ellos las partes mas 
futiles del metal , que con la llama buelan, y [e falen., y pierden 
fuera de los hornos , y por ello en algunas partes fe hacen chi- 
meneas fobre ellos alras , y capaces , á cuyas paredes fe pega la 
Plata que levanta la violencia del fuego ,.y al cabo de tiempo fe 
recoge con provecho. En las fundiciones del rico afsiento, y Mi- 
neral de Porco fe uso*, defde que fe delcubrió efa tierra efte mo- 
do de fundir por Caftellanos , debaxo de chimeneas, el riquifsi- 
mo metal cochizo , y roficler , de que abundaban fus Minas. Ef 
tuve yo en fus fundiciones muchas veces , por fer por'alli el ca- 
mino real defde eta Imperial Villa d la Provincia de los Lipes, 
en que relidi Íicte años, y fupe, que de eftas antiguas chime- 
neas havian facado algunos provecho confiderable. | 

Acabada la fundicion, antes que fe alce de obra, fe eche 
alguna Greta encima , que derritiendofe lleve tras si las reliquias 
del metal de Oro, ó Plata, que entre los carbones , > en las pa- 
redes del horno fe huvieren quedado ; y para limpiarlos de los 
oxos metales, fe remate con fundir algunas efcorias , y como 
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el carbon fuere baxando , antes que los hornos fe enfrien fe Vayan 
limpiando las paredes de las cadmias, o otras colas que fe los pe- 
aan, y fobrefalen con el hierro largo como barrera, que por la unz 
parte acaba en corte, como queda dicho, de tres, O quatro dedos 
de boca, 
CAPITULO XXL 
Del modo de fundir el ¡etal de Hierro. 


A reliftencia que hace el metal de Hierro al fuego fobre 
todos los dem is mecales , ha obligado a les que le ocupan 
en efte minifterio d ufar de mas violencia, y fuerza para ren- 
dirlo , y fujetarlo de fuerte , que quede apto para que le acomo- 
de en los ufos humanos , para que es mas neceffario que el Oro, 
ni la Plata ; y aunque por mayor no he praéticado lu fundicion, 
ni quiera tratar de ella, por no efcribir cola, que muchas ve- 
ces no haya experimentado , pues en quantas he dicho , y diré, le 
exceptúa lola aquelta. Pondre el modo con que eltoy informado 
de perfonas praéticas, le hace oy en las Provinclas no menos co- 
nocidas enel mundo, por la abundancia que reparten de elte 
neceflarifsimo metal, que ilulires por la nobleza, y valentia de 
fus naturales, atendiendo á que en eltos Reynos hay mucha abun- 
dancia de metal de Hierro, y pudiera fer neceflaria la ciencia de 
fu beneficio. 

Las corpas, O pedazos grandes del metal de Hierro fe 
quiebran, y reducen a menores , d+l tamaño de nueces, O Manza- 
nas, para que el fuego las trafpalle, y queme mas facilmente.Ha- 
cele in hoyo femejante al que fe defcribió en el capitulo 5. de 
ete Libro; acomodale en el leña , y carbon, y encima fe le mez- 
cla, y amoncona el metal de Hierro, dafele fuego , facale del- 
pues de frio yá a medio fundir , y que parece efcoria ; prepara- 
do de efta faerte , fe echa en un horno alto una vara , y mas de 
vara ancho, y largo : en el medio le afsienta fu fuelo, O maza- 
cote , de media vara. de diametro , y una tercia de hondo, mas, 
Ó menos conforme lo que huviere de fuadirle ; lenafe efte catt- 
no , O receptaculo de carbon , fobre el fe pone metal, luego Car- 
bon otra vez, y mas metal encima , con que fe forma un mon: 
ton , dafele fuego muy recio con barquines grandes, que menean 
ruedas que trae el agua; tienefe cuidado quando fe añade me- 
tal en que fe ponga junto á la pared del horno , que eftá enfren- 
ce de los fuelles ¿ porque no fe impida fu foplo. Ablandale el 
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metal como mafía , y le junta en un grande pan ; facanfe las el- 
corias por boca, que para ello tione el horno, y acabada la (ua - 
dicion, y frio el Hierso, fe faca afuera con unas levas, O alza- 
primas, facudele dela efceria que tiene , cortale con tajaderas 
en pedazos, que bueltos a caldear con un gran martillo, que tam- 
bien trae el agua, los eftienden, y acomodan en bergajones , O 
planchas. Jorge Agricola dice, que el metal de Fierro fe mue- 
la muy bien, y fe mezcle con cal viva, y afsi fe funda en el hor- 
no dicho, fin la preparacion de quemarlo antes en el hoyo; pero 
lo nfado es lo referido arriba. 


CAPÍTULO AXIL 
Del modo de facar el Ázoque. 


N ningun ticimpo , ni parte del mundo ha (ido tan frequen- 
tado el ufo del Azogue, como en efte nueftro figlo, y Pro- 
vincia de las Indias, delde que en el mas rico de Potosi de fus te- 
foros , Cerro famofo de la mas nombrada en el univerío, Villa 
de Potosí, fe pulo en execucion él beneficio que con el le trace 
para fus metales de Plata. No es menos fertil de efte Mineral, 
que de todos los otros aquefta profperifsima tierra. Sacafe de va- 
rios modos, aunque es uno el fundamento, y principio de todos, 
que es funatoral huir del fuego convertido en vapor , que en- 
corrandote en cofa denfa, que lo detenga, y refrefque , coma fu 
propria fo:ma en que lo vemos. | 
Entlerreníe en el fuelo muchas ollas grandes, unas junto“a otras- 
el íicio que ocuparen , que ferá quadrado, fe cerque con una pe- 
queña pared de adobes, para que detengan la leña con que fe he 
de dar el fuego.; otras 4 manera de orimales, mas ancha de abaxo 
que de arriba, fe llenen de metal de Azogue hecho granza, tapen- 
fe ajultadamente con uno como platillo de.barro, Cobre, o Hier- 
ro, todo lleno de agujeros menudos, y boca abaxo [e encagen en 
las otras dilas que eftán enterradas en el fuelo , dafeles fuego por 
arriba, y huyendo del Ázogue paíla por los agujeros dichos, y Le 
rehace, y junta en lo hondo de las ollas de que (c faca defpuess 
Puedefe tambien beneficiar en hornos , como en los que fe 
queman lamas en todos los Minerales de efte Reyno, fon de ba- 
beda, nas largos que anchos., llenos todos por arriba , y por los 
lados de agujeros grandes redondos , en que entrandos valos de 
Y bar- 
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barro, que llaman Caperuzas, en que fe pone el metal molido; 
y encima dos dedos de ceniza bien apretada, tapaníe eftos con 
otros que llaman Capillos , y embarranfe las Junturas , dal(tle fue- 
go de llama por una fola boca, O puerta que tiene, y enlo alto 
de la parte opuefta tiene una como chimenea pequeña por don- 
de fale el humo. Pegale el Azogue a lo alto del capillo, del qual 
fe junta, y recoge ; y fi por fer mucho alguno fe cayo fobre la 
ceniza , le flaca de. ella lavandola. 

Tambien es excelente modo para elto el que fe pufo para 
defazogar las piñas con los alambiques vidriados, lobre vafos de 
Hierro. En todas eflas obras [ce ponga fiempre el que á ellas af- 
Gftiere a barlovento de los hornos, por el riefgo de que quebran- 
dofe algun valo, O penetrandole por el, no caule el humo del 
Azogue los daños que fuele, que fon muy grandes, y por efto, y 
ín mayor duracion, ferian mas á propofito de hierro , O Co- 
bre batido los vafos, 0 capillos de arriba. 

A. Quadrado dentro del qual fe entieran las ollas. B. Ollas, 
C. Orinal. D. Platillo lleno de agujeros. E. Caperuza. E.Capillo. 
G. Horno de lamas. H. Puerta por donde fe le da el fuego. L. 
Chimei €22 K. Fondo de Hierro. L. Alanibique. 
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EN QUE SE ENSEÑA EL MODO 
de refinarlos, y apartarlos unos 
de otros. 


CAPITULO PRIMERO 


DE COMO SE M4 DE HACER 
la cendrada para refinar el Oro, 
y la Plata. 


3 Alen el Oro, y la Plata de la findicion acom- 
El pañados con gran parte de Piomo, como [e 
' ha vilto en el modo de fundirlos, y a veces 
fe tambien lo eftán con otros metales, y es ne- 
PUE ceflario que fe les quiten todos, para que que- 
Gi] den con los quilates, y fineza, que conforme fus 
elpecies le les debén. Con folo el Plomo fe 
confumen > y gaftan los demas viles; fi lu cantidad no es 
notable, para que fe aparten», y aprovechen, del modo que 
elo ultimo fe havra de hacer fe dira defpues. Para la afina- 
cion del Plomo , fe diípone primero la que llaman cendrada, 
de elte modo. Previenele cantidad de ceniza, y qualquiera 
es buena fi eta limpia de tierra , pajas, O carboncillos , que le 
hice echandola en agua en una tinaja, O borque, y Mmenean- 
dola bien, con que todo lo liviano (e fube arriba 3 y fe limpia, y 
xa apar- 
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aparta, y con un breve delcanío la tierra , O pedrezuelas fe 
afsientan en el fondo; la demas agua turbia, con lo futil dela 
ceniza , fc recoge en parte donde fe dexa affentar, fe le quita el 
agua, y le feca; pero la mejor de todas es la de hucflos quema- 
dos,.por fer fequiísima, aunque no hay Gempre,nila como- 
didad, nila abundancia neceflaria , para ufar de lo dicho, y 
aísi lo que fe praética mas.entre Fundidores es hacer las cendra- 
das de ceniza de yareta , O de cordones, es tanbien muy buena 
la de molle ,o de otro qualquier arbol, matorral, que cía 
todo. el año verde ; quemefe la materia de que fe hace eorr cuí- 
dado, en parte limpia, donde 'no.fe le mezcle ninguna tierra, y 
ciernafe para quitarke lo que no eftuviere bien hecho-ceniza :.al- 
eunos mezclan con ella parte de polvo de ladrillo molido , con 
que fe embebe menos Plomo en la cendrada , y fale mas greta. 
Un genero de tierra blanca hallé yo en Oruro en el cerro 
que llaman de la Tetjlla, que me ahorro de cuidado de juntar, 
y preparar cenizas ; porque fe hacian de ella cendmadas excelen- 
cifsimas para. las refinaciones , y alsi gaftaban , y embebian el 
Plomo, como las que fe tienen por mejores. Echenfe uno,.o dos. 
coftales de ceniza , fegun la grandeza: del'horno”, y lx. cantidad 
que huviere de refinaríe, fobre el fnelo bien' limpio, y duro, O 
lo mejor es fobre algunas mantas ; vafele echando agua, y refre- 
candofe con las manos , hafta que igualmente fe humedezca to- 
da ;de manera, que como en otras ocaliones fe ha dicho- de lz 
tierra con que fe hace el mazacote, fe junte apretada como pes 
lla de nieve, limpiafe, y mojale tambien el fuelo del horno 
en que fe ha.de aflentar la cendrada, que comoya qreda. ad= 
vertido, ha de fer de reververacion 5 echefe luego junta. toda 
la ceniza por la boceredonda de arriba, y por la miíma. entre 
la perfona que ha de acomodarla, repartela iguaimente por tos 
das. partes, de fuerte, que quede capacidad bafiante en que 
pueda caber el Plomo , queha de refinarfe , aprietela primero 
con las manos, y €on los pies, lucgo , levantandofe:, y ultima- 
mente con piedras, O macetas, lo mas recio que fe puede. Em- 
parejafe, y alifafe,. para que como fe fuere gaflando no tenga 
en que dividiríe, O detenerfe cl. Plomo eon el Oro, o Platz. 
Lo mas hondo de la cendradz fe incline ázia la puerta que chi 
oprelña a la del fuelle, para que eflando:mas cerca de ella, tenga 
mas breve la falida la greta, que por ahi fe ha de apartar, como 


fa 
Hs. 





DE LOS METALES. 173 
fe dird luego. St en el agua con que la ceniza fe amafíare fe 
huviere deshecho Sal quemada , hafla que no falte en cl fuego, 
o alguna fal, queda la condrada mas apretada, y fuerte. 

Las que llaman copellas fon cendradas pequeñas en que 
fe reinan enfayes, hacenfe en moldes de hierro, O bronce redon- 
dos , mas anchos de abaxo, que de arriba, de la figura de peía 
de marco, fin fuelo, para que puedan facaríe facilmente ; po- 
neíe el molde fobre vna piedra lana, y dura ; llenafe de ceniza 
de hueílos, preparada como queda dicho; aprietafe primero 
con las manos ; defpues con otro: molde, tambien de bronce, 
cuya parte de abaxo elta redonda, como de mano de almirez, con 
la qual fe forma en la copella la concavidad que ha de tener; 
aprictale efte con golpe de maceta , O martillo , que fe tendrá 
tambien. para efte efeéto ; facafe luego la cendrada , guardale ,.y 
mientras mas anigus fueren, y mas lecas , fon mejores ellas 
cope.las, 

A. Lugar de la cendrada. B. Por donde corre la greta. Co. 
Moldes de copellas, O cendradas pequeñas. D.. Molde de arri- 
ba. E. Lo que entra en el molde de abaxo. F. Maceta para apre- 
tar. 6. Piedra llana fobre que le aprieta la copella. 
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174 Lipro Y . DEL ÁRTE 
CABIDA O > IL, 


Como fe refinan los metales de Oro, y Plata, 
Sfentada la cendrada Íe tapan las puertas del horno , como 
(e hace para fundir, dalele fuego hafta que le caliente 
muy bien, y fi acalo pareciere en ella alguna relquebrajadura 
fe remediará de ca fiuerte, Hagafe de ceniza, y agua una coma 
mazamorra , y mojefe muy bien en ella un trapo atado: á un pa- 
lo largó , o barredero de horno ; refrirgueíe fobre lo que eltuvie- 
te hendido, y le llenara todo, y no dañaría que fe hiícielle lo 
mifmo fobre lo reftaute de la cendrada. En eftando bien calien- 
te, que fera quando el horno eftuviere blanco, y hecho afcuá 
por de dentro , fe pongan en la ventana que.eftá enfrente de la 
del buitron , por donde fale la llama, los panes, planchas, O pe: 
dazos del Plomo que tiene Plata, u Oro amontonados unos [obre 
otros. Derritefe, y va cayendo a lo concavo de la cendrada , y 
luego comienza a gaftar, en haviendo corrido todo lo que ha de 
refinaríe le cierra elta ventana : (1 hay alguna efcoria fe limpia, 
eftando bien cocida en el modo que fe dixo en lo de la fundicion, 
y no hiendo mucha Te le: echa carbon molido encima, y con un 
hurgonero de palo fe menea, para que'por todas partes le le pe- 
sue, y con el garavato de hierro fe trae 4 la puerta del horno, 
y fe laca de el, quedando limpio el baño defpide mucho humo, y 
con el loplo del fuelle le arroja afuera. Vafe.confumiendo el Plo- 
mo, porque parte fe'embebe en la cendrada, y parce fe convierte 
en grera, que es la que llaman almartaga. Es como ralla, o ácey- 
te , que fe dimuy bier d conocer a la. vifta , diferenciandofe del 
refto del baño fobre que nada. Rempujala el ayre de los fuellos 
azla la puerta del horno que efta enfrente de ellos, y haviendo 
cantidad junta fe abre con mucho tiento con la hachuela un 
camino, O fangradera muy futil por donde vaya faliendo, Irale 
ahondando al paño que por irfe apocando el Plomo fuere ba- 
xando el baño. 

St enla mafía que le refina hay mucho Cobxc, por haverlo 
tenido los metales que fe fundieron, como lo tienen todos los 
Negrillos, fe cria por encima otra como 000 aunque de color 

masobícuro que la greta , que lo mas es Cobre mezclado con al- 
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gun Plomo , faquele de la miíma manera que la greta, y pon- 
gafe d parte, porque fuele llevar configo mucha Plata. En las 
fundiciones del Oruro fiempre fe echaba eflo por ahi, hala que 
yo'fui a aquella Villa , y compre en poco precio eftos deshechos- 
ó efcorias, de que faque no pocos millares de pelos de Plata: 
pero yá oy con-mi exemplo fe-faben aprovechar de todo. Eften 
fiempre apercibidos d los lados de la fangradera dos pedazos co- 
mo nueces de cendrada , bien calientes , para taparla (1 fo faliere 
algun Plomo rico con la greta: cofa que facilmente. conocerd 
qualquiera , aunque,no fea muy experimentado por el color vi+ 
vo, como de Azogue.que el baño tiene, y ler el de la greta como 
colorada , quando va: corriendo fuera del horno. 

El criarfe poca, ó mucha greta confilte en el fuego. recio, 
o moderado con que fe hace eña obra: porque .el demafiada- 
mente violento, no lolo dá lugar a que fe quaxe, fino antes der» 
rite, y buelve d convertic en Plomo la que eftaba ya criada, 
Elta advertencia ballara para que el que no tuviere mucha ex- 
periencia pueda por st lolo raftrear el temple que debe dar al 
horno. 

Acabale finalmente el Plomo, y dí el Oro ,ó Plata la: que 
llaman buelta, cubriendofe de una como tela colorada, uniforme. 
fin parecer, ni veríe mas las motas, 0 pintas de grafía que fobre 
el metal andaban. Ceflefe en añadir mas leña, y con el calor de 
la que queda , y el horno tiene, fe vá futilizando “aquella capa 
colorada, aclarafe , y hace unos vifos azules, y tornaloles; y.ul- 
timamente fe yela clara.ccmo Ázogue, y le quaxa la planchas 
Antes que fe enfric le defpega de la cendrada, levantandola por 
los lados con la punta ancha del efpeéton, o hierro largo. Abren= 
fe para clto , y para que le enfrie mas apriefla las ventanas, trae- 
le azia. la punta con los hierros , y garavatos de la fundicion , y 
con ayuda de unas tenazas grandes fe.hace, y faca del horno, 
En tocochimpos fe refina de la miíma fuerte, aunque en mes 
ner cantidad. 
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Limro V. DEL ARTE 


CAPITULO E 
Advertencias acerca de lo dicho de la refiracion del Ora, 
y de la Plata, 


(QT eftando la cendrada, y horno bien caliente no eftuvicre 

claro el baño, fino antes nas obícuro, y encrefpado , es fe- 
ñal que tiene mezcla de Eftaño, y es defelperada cola aguar- 
clar a que fe limpie a fuerza de fuego, quitenfe con un palo 
largo las telas que cria por encima, y vayanfe arrimando a los 
bordos de la cendrada todas quantas veces fuere menefter, hala 
que aclare , que efte es el remadio unico para cello, y profigale 
en la afinacion, como queda dicho, 

Las mifmas mueftras dán el Oro, y la Plata, juntos, Ó ca- 
da uno de por si, de que eltan finos quando dan la buelta, que 
fon las que en el capitulo antecedente quedan dichas, y alsí por 
eta parte no fe conoce antes de lacar la plancha, y tocar- 
la, y enfayarla con agua fuerte, como [e dira defpues, Íi tiene 
Oro,o no. | 

Sila plancha quedo con algun Cobre, o mal parificada , fa- 
ollmente fe mamíñielta a la viíta de los medianamente experí- 
mentados, no buelve a delcubrirle el baño defpues de haverfe cu- 
bierto con aquella como tela colorada que diximos, ni fe adel- 
eaza , mi fobrifiza, antes fe obícurece mas, y a veces al holarle 
brota de si una como farna , y elo Tucade de ordinario, quando 
defpnes de yá quaxada la plancha le cae algun Plomo que corra 
de los lados de la cendrada. Añadafele mas Plomo, avivele el 
fuego , bolverá 4 andar como antes, y á dar la buelea, reiterete 
elto hafta que por las feñales de arriba quede la plancha fina. 

Si la plancha delpues de refinada quedare demaliadamente 
erande, fera neceffario abrir el horno porta puerta delantera de 
atto abaxo para facarla; pero para cfcufar efte enfado, fera bien 
facar parte de ella en bollos, de eta manera. La punta del hter- 
ro largo, que dixe havia de eftar calzada con acero, fe moja con 
agua, meteíe luego en la Plata, haviendo dado ya la buelza antes 
que fe hiele , un dedo, O dos quando mas, pegafele alguna: (a- 
cale luego, y enfriefe en el agua y'buelvefe otra vez á tocar con 
clla la Plata derretida , y pegafele otra nueva capa, enfriefe en 
el agua, y de elte modo le proligue , halta hacerlo del tamaños 
] 
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y humero que fe quiere. Sacudenfe con el martillo , y le delpe- 
gan del Hierro. Mucho trabajo , y enfado le elcula de aquetta 
fuerte en refinaciones grandes de metales muy ricos, de que ten- 
go mas que mediana experiencia , pues en años pallados, en las 
fundiciones de Chacapa, en los Chichas, para todas quantas 
planchas faque ( que no fueron pocas ) de los metales del Cerro 
de la Trinidad de los Lipes, que allí fundt, fue neceflario abrie 
los hornos , e Intolerable el trabajo de facarlas , afsi por el excel- 
fivo calor, como por lu mucho peío , pues huvo entre ellas plan- 
cha que peso once arrobas, y nueve libras de finifsima Placa, y 
orras cinco no fueron muy menores. La oftentacion , que con 
tan grandes pedazos de elle preciofo metal hice , tuvo contrape- 
fo no pequeño, en lo que coftó de trabajo el facarlos de los hor- 
nos, cargarlos 4 efa Villa Imperial , y cortarlos en ella para 
hacer barras; delde entonces aca ufo con mas acierto lacar lo 
mas de la Plata en bollos, y aísi le praética tambien en las 
fundiciones de Oruro. 

En dos, o tres refinaciones puede fervir una cendrada (1 f2- 
lio buena , y fe hizo de mucho cuerpo de ceniza, y no fue de- 
mañiadamente grande la cantidad de Plomo que en ella fe con- 
fumio. Quiteíe quando conviniere , y lo que eltuvicre duro co- 
mo piedra por el Plomo que ha embebido , y le llama Molrbde- 
na y entre Eundidores cendrada (e ponga a parte, y guarde pa- 
ra liga de metales , que con ella le funden, la demás ceniza fe 
cierna , y guarde , que ella esla mejor para cendradas. 

Si mientras le refina es tan recio el fuego que la cendrada, 
v el baño tienen un miímo Color , le pierde Plata ; porque con 
la vehemencia del calor fe futiliza demañiado, y la cendrada fe 
efponja , y la chupa con el Plomo, y afsi debe eltar liempre mas 
obícura que el baño la orilla de la cendrada, 

Los pedazos de cendrada, O molibdena, que folamente 
tienen Plomo, amarillean por de dentro como la Greta; pe- 
ro los que mueltran color negro tienen tambien embebida 
alguna Plata, enfayeníe para faber quanta es, y guardeníe. 
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173 Libro Y. DEL ÁRTE 
CAPITULO IV. 
De la refinacian de los demas metales, 


O falen fiempre de la fimdicion los metales viles con la 
, perfeccion que cada uno debe tener , porque el Plomo, 
y Eftaño fuelen falir broncos , y quebradizo3, por ¡tener mezcla 
de crudios , O de otras impuridades , quitaleles con ponerte fus 
planchas, O panes fobre leña ,-0 carbones encendidos "en lugar 
que tenga decaída , y corriente , para que luego que fe derritan 
falean"del fuego , dexando entre fus carbones, y cenizas lo.que 
tenian de impuro , haceníe luego planchas en moldes que fe tic- 
nen para ello. A e 
Mas necelfaria es la refinacion del Cobre , por fer mas ge- 
neral fu ufo, y no paderfe batir , fi no tiene la perfeccion que en 
la esfera de fu'ser le pertenece, Quiebrafe como vidrio el que 
eftá en forma de crudio , y en algunas partes de Efpaña llaman 
confruftaño. Es efta una compoficion , O junta de Plomo , y Co- 
bre"con Azufre , y otras malezas , y2 porque fe criaron juntos en 
la Mina, o ya porque en la fundicion los acompañaron. Suelen 
algunos quemar muchas veces los panes que de eta materia [le 
hacen, y défpues con fuego recio los derriten , y apuran , hafta 
que fe confuma todo el Plomo , y lo demas eftraño , y quede el 
fu perfeccion el Cobre. Pero yo en muchos quintales que de elte 
genero refiné en Oruro efcuse la reiteracion de las quemas, y 
aproveche la Plara que tenian en efta manera. Hecho el horno, 
que en el lugar que traté de ellos dixe llaman Braguetilla, (e 
llenaba de carbon , y encendia fuego con el fuelle, hafta que 
fe calentaba muy bien ; ponía luego encima de las bralas peda- 
zos de efte Crudio , 0 Cobre , derretianíe con la violencia del 
fuego , y confumiafe gran parte de la: maleza que tenian mien- 
tras corria el metal abaxo , por entre los carbones encendidos, 
añadia luego crudio nuevo, y carbon quando "era necellario, y 
de elte modo proleguia la fundicion hafta que fe llenaba la hor- 
nilla ; facabaníe con el garabato las efcorias , continuabale el 
fuego , y foplo de los fuelles, hafta que finalmente todo el cru- 
dio fe cocía , y reducia d baño claro de metal fun lido en que yá 
no havia fino Plomo , y Cobre , y alguna Placa ; lacaba un poco 
con 
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con la cuchara, y enfayabalo, y fi tenia Dlata confiderable, y 
le faltaba Plomo para apartarla , fegun la proporcion que fe dirá 
defpues , fe lo añadia, dexabala enfriar, y facabale defpues. 
Pero fi no havia de apartarfe la Plata, y el Plomo era muy poco, 
profeguia con el fuego, hafta que con el fe confumiefe, y dieffe 
la buelta en Cobre, y quedaíle totalmente fino, cuya fenal es 
meter en el baño la punta de un hierro , pegafele el Cobre, apa- 
gafe en agua, y fi queda limpio, y con luftre como Alaron , efta 
hecho, y (i no le profigue hafta que le vea elta mueltra. Pero (1 
el Plomo era mucho, porque al gafaríe no confumiefle tambien 
parte confiderable de Cobre, lo dexaba enfriar afsi, O facando- 
lo a cucharadas hacia panes en moldes, de que como fe dira lue- 
go , fe aparcaban , y aprovechaban ambos metales, 

Los panes de Cobre que fe ha apartado el Plomo, con 
Plata , O lin ella, quedan efponjofos como piedras pomes , que- 
maníe muy bien, y con martillos de pico fe facuden , y le les 
quita una telilla , O capa cenicienta” que tienen por encima, que 
es Cobre , en que tambien hay algo de Plomo, y Plata. Limpios 
fe funden, y refinan en el horno , y modo dicho, | 

Tambien le puede-decir., que el Hierro tiene lu modo de 
refinación , quando de el fe hace el Acero,' que conforme lo 
que elcriben es .en elta manera. Hagale una hornilla redonda de 
una tercia , Ó poco mas de diametro, y una quarca de hondo, en 
que efte alentado , y bien apretado el mazacote ordinario de 
dos partes de carbon molido, y una de buen barto, O greta ; pon- 
gante d la redonda piedras, que ni le derriten, ni Íalran al fue- 
go , O medios adobes , para que detengan el carbon, y los peda- 
zos de Hierro , que fe pufieren encima , llenefe de carbon, en- 
ciendafe , y calientele muy bien con. el foplo de los fuelles, que 
le: difpondrán de fuerte , que de enmedio de la hornilla. Echan- 
le luego muy pequeños pedacitos de Hierro, mezclades con 
aquella cafta de piedra, que facilmente fe derrite al fuego, de- 
fele muy violento , hafta que le haga todo agua, y eftandolo, fe 
pongan dentro dos, o tres pedazos grueflos de plancha , ú ber- 
gajon , y fe cuezan alli por cinco , O feís horas, ablandale como 
mafía , facanfe y y eltiraníe lobre la yunque d golpe de martillo, 
y eltando todavia efte hierro caliente , le apaga en agua fria ; y 
lí quebrandofe efta por dedentro blanco, y granado con igual- 


dad , eftd el Acero hecho, y fi no fe cuece mas. En eflando en 
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fu perfeccion fe alarga , y reduced la forma de varas quadradaz 
en que de ordinario fe trae. 

El Azogue fe purifica lavandolo muchas veces con vinagre, 
y fal, hafta que no defpida mas negrura , elprimale luego por 
gamuza, o por un lienzo mojado , bicn tupido, Ó dandole fue- 
go por debaxo al vafo en que eftuvicre , tapandolo primero, y 
embarrandolo con otro en que fe recoja, todo lo que fube es 
puro , y qualquier mezcla que tenga le aparta , y queda en el 
fondo. 
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CAPITULO V, 


Cómo fe ha de apartar la Plata del Cobre, 
aprovechandolo todo. 


T el Cobre que efti mezclado con la Plata , es en cantidad 
S confiderable , fera necellaria apartarlo , no folo para apro- 
vecharfe de el, fino tambien para efcular el excefstro gafto de 
Piomo en confumirlo, para lacar la Plata pura, pues para gafar 
en la reinacion un quintal de Cobre, fon menefter por lo me- 
nos once de Plomo; y aunque entra tambien en gta obra, es muy 
poco lo que en ella le confume. Fundeíe cobre que tiene Pla- 
ta, y añadelele Plomo en tal proporcion, que 4 cada libra de 
Cobre fe le mezclen tres de Plomo. Haganfe panes de eflta mafía, 
redondos como quefos, y de tres, O quatro dedos de grueflo, en 
moldes, que para ello havra, y aunque pueden hacerte del tama- 
ño que le quifiere , yo fiempre los he hecho de quintal , O poco 
mas por manejarle mejor. Poneníe levantados en el horno que 
hay proprio para efte efecto, cuya fabrica fe defcubrio en el ca- 
pitulo 7. del Tratado quarto , fobre dos quadrados de hierro, Ó 
pedazos de ladrillos altos tres dedos a cada lado el fuyo , del ca- 
nal que vá por medio, para que por ninguna parte toquen en el 
fuelo, Ó lados de el. Acomodanfe afsi los que caben , dexando 
entre uno , y otro efpacio de cinco , O feis dedos , en que fe echa 
carbon, repartefe por todas partes alguno encendido , y fobre 
efte fe eche del otro, hafta que fe cubren los panes, y a breve 
raso, como fe vá comunicando el fuego , comienza d deltilar eb 
Plomo , que lleva configo la Plata que tienen , quedandole pot 
derretir el Cobre. Corre por la canal, que eftd enmedio del hor- 


no , y por ella fale fuera , y le junta , y recoge en la lle de 
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donde fe faca a cucnaradas, y le echa en moldes, y guarda en 
anes , O planchas , para refinar defpues en el modo que ya que- 
da dicho , y reducido 4 greta, y molibdena, fe buelve a apro- 
vechar lo mas del Plomo. 

Algun poco de Cobre fe va tambien mezclado con el Plo- 
mo ; pero junto a la puerta del horno , donde el calor es menos, 
fe quaxa, y endurece algo. Elamale efto efpinas entre apartado- 
res, y es neceflario de quando en quando levantarlas con un 
punzo de, hierro , para que no eftorven , ni detengan el paño al 
Plomo que vá corriendo ; (1 alguno de los panes tuviere demalia- 
do fuego , y quifiere derretiríe , apartenfele las brafas, y al con- 
trario le le apliquen al que no tuviere el calor que l1a menefer, 

Si fe quiliere apartar el Cobre de la Plata por reververa- 
cion, como yo he ufado muchas veces , y lu modo de horno que- 
do deícrito en el lugar que el pallado , acomoden los panes di- 
chos, no atravefados como en el otro horno , fino á la larga , por 
entrambos lados , fobre fus dados de hierro , y pedazos de ladri- 
llo, algo juntos d las paredes, de fuerte , que por enmucdio tenga 
libre lugar la llama por donde palle. Tapele luego con adob:s, y 
barro efte horno, O canal por arriba, y 2 lo ultimo de ella, en la 
parte alra, fe dexe un bramadero por donde refpire el fuego, y 
falga el humo. En dexando de correr el Plon:o , fera feñal que 
no tienen mas que dár los panes, y hará que no [e derrican , le 
quiten los adobes de arriba , y le dexcn entriar, 

Si el Cobre tiene mucha Plata, no fe la puede facar toda de 
una vez el Plomo. Enfayefe, pues, el Cobre ya exprimido, y (1 le 
huviore quedado mas Plata, fe buelva a mezclar *con Plomo, 
hafta que fe le faque toda. Muy poca Plata queda en las elpi- 
nas, y para facaríela , le irán echando en otros panes de Cobre, 
y Plomo, quando fe hicieren para apartar la Plata, 

Aunque eflos panes fe pudieran hacer en callanas, ó cra- 
fadas, fe hacen mejor en hornos Caflellanos , de efta nianera. 
Eflando bien caliente el horno, fe le ponen encima los podazos 
del Cobre que ha de entrar en un pan , derritele , y fale a la hor- 
nilla, que tambien eftara muy caliente, e inmediatamente [e 
pone en el horno el Plomo que ha de llevar el pan, y [e funde, y 
mezcla con el Cobre. Ponenífe luego fobre los carbones otros 
pedazos de plancha para el pan fegundo , y mientras eftos le der- 


riten, e Lacan de la kornilla el Cobre, y Plomo juntos, y le echan 
en 
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e 2 Lisro V, DEL ÁRTA 
en cl molde en que fe hacenlos panes, y aísl le proligue hafta que 
fe Imgan todos. 

Si en lugar de Plomo por efcufar el facarlo, fe quiliere echar 
greta, podrá hacerfe, advirtiendo para la quenta que lo ordina- 
rio fale un quintal de Plomo de ciento , y treinta libras de ella, 
De los panes, defpues de exprimidos , le hara el Cobre fino, en 
el modo que queda dicho, 


CAPITULO VI 
Cómo fe ba de apartar el Oro del Cobre, 


Unque fon diferentes los modos que hay de apartar el Oro 

del Cobre, todos fe fundan en un principio, que es la per- 
feccion , y fortaleza del Oro, a que ni Azufre, ni otros mate- 
riales ofcaden y la facilidad que eftos tienen en alterar al Cos 
bre, y cafi deftruirlo. De aqui es , que fi el Cobre que tiene Oro 
fe quema con Azufre, O yá fea echandolelo quando efte derre- 
tido , o meneandolo hafta que fe convierta too en tierra , O y2 
poniendolo hecho planchas delgadas, o granalla , en una olla 
de barro, o tandas , O lechos, con Azufre molido, y tapada la 
boca, dandole fuego, hafta que el Azufre lo penetre todo , y 
queden las planchuelas quebradizas, y aque fe muelan facil- 
monte. Si en ejla harina fe echafle Azogue, abraza, y reco- 
ge todo el Oro, repallandolo, como fe ula en los enfayes 

ordinmtrios. 

Tambien fe funda en ello las otras maneras que hay de apar- 

el Oro del Cobre, por el fuego, y la fuerza , que para elto 
tiene en parcicolar la fal, que llaman arunciola , hacele de 
partes iguales, de capacrala, falitee, alumbre, y Azufre , que 
no haya probado el fuego , una libra de cada uno, y media de 
almojatre, Ó fal amoniaco. Ellas cofas, defpues de bien molidas, 
fe cuecen en legia fuerte , hecha de ua paree de llipea, O ceniza 
de Tintoreros, otra de cal viva, v otras quatro de ceniza comun, 
hata que fe feque muy bien. Buclvenfe defpues d moler, y 
mezclaleles una libra de greta molida , 9 Plomo calcinado, y (o- 
bre cada libra de Cobre'que tiene Oro, efando derretido en el 
crifol, fe le va echando poco á poco una onza , y media de eftos 


polvos, y (e le menea mucho , y apriefía, con e hilo de hierro; 
de- 
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dexale enfriar el crifol , quiebrale , y en el fondo fe halla cl pa- 
necito de Oro, el Cobre le queda arriba, en figura de cru- 
dio: Bolverafe a reducir a fu ser, del modo que en fu lugar 
fe dixo. 

Facil fera a quien eftuviere en el principio dicho hallar 
otras compoliciones para aquelte efecto; porque el Azufre es el 
todo , con alguna mezcla de Plomo , para alterar el Cobre, fin 
que reciba detrimento el Oro, y aísi efculo el efcribir otros mo- 
dos que ufan algunos, de que los dichos , no folo lon Íuficientes 
fino los mas generales, y mejores. 

Algunos efcriben, que tambienríe puede apartar el Oro 
de el Cobre , como fe aparta la Plata con mezcla de Plomo, ha- 
ciendo panes en la proporcion dicha en el capitulo paTado, y 
exprimiendolos de la manera que alli [e dixo. Pienfo que no lo 
experimentaron: Yo dude (iempre lu verdad, por la dificultad 
con que el Oro [e derrite, pues la caula de apartaríe la Plata 
del Cobre, con la ayuda de el Plomo, es por l1 facilidad con que 
le derriten ambos metales, con menos fuego que el que ha me- 
nefter para correr el Cobre lo qual cefla en el Oro. Y no me en- 
gaño mucho mi díícurlo en experiencias que hice. 

Si fe quiliere quicar el Or del Cobre que eftuviere dora- 
do, fe hará de elta manera. Moyafe la pieza , y pongale al fue= 
go, en que fe caliente muy bien, en eftundo hecha a2(qua le 
apaga en agua fria ,y con una efcobilla de hilos delgados de 
alambre fe limpie, y le caerá el Oro. 


CAPITULO VIE 


De la agua fuerte con que fe aparta el Oro de la Plata. 


L Oro,que,0 la naturaleza , o el aruficio, mezclo con la 
Plata , fe aparta de ella con el agua que llaman fuerte. Es 

lu aGtividad admirable , y entre las experiencias humanas una 
de las mas curioías, y fu noticia , y ufo muy necellarios en efe 
Reyno , pues el mas propio exercicio de el es el trato de metales 
de Plata., en cuya compañia fe cria el Oro muy de ordinario, y 
apartarlo, ni hay que fiaríe de la vifta en negocio de tanta impor- 


rancia , pues no le podra diícernir con ella la mezcla, fi la hay, 
O 
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O no, de eltos preciolos metales, (1 la parte del Oro no 
fuere mucha, y aunque no fea tanta puede fer de grandiísimo 
interes (1 fe apartare. 

Los fimples que tienen virtud natural , para que deftilada de 
ellos agua le deshaga en ella la Plata, fon caparroía, alumbre, fa- 
litre, y voloarmeno , oropimente , y cinabrio. Hacenfe de ellos 
compofliciones varias para aquefte efecto , pero la que comun- 
mente fe ula es valentifsima de partes iguales de alumbre , y de 
falitre , O de dos partes de alumbre , y de falitre una, Ó de ca- 
parroía, y lalitre , en las proporciones dichas; 4 una libra de (2. 
litre, y otra de caparroíla , lele pueden echar de cinco a feis on: 
zas de agua de la ordinaria que le bebe, y fale muy buena, y 
efta es de la que yo he ulado de ordinario , para que tuvielfen 
los vafos con que humedecerle , yá que en ellos fe huviera de 
embeber alguna , por no haver tenido liempre copia de los ne- 
ceflarios de vidrio en que deltilarla, 

Preparaníe primero de efta fuerte los materiales dichos. 
Ponele al fuego la caparrola , en una olla vidriada, y en ella fe 
derrite con el calor , mencafe con un hilo de alambre gruefío, 
facafe , enfriale, y mezclaíle futilmente. El falitre tambien fe 
derrite con la fuerza del fuego » y luego fe enfria , y hace polvo, 
El alumbre fe prepara como la caparroía, aunque algunos lo que- 
man fobre una plancha de hierro, y afsi lo muelen., 

El vafo de vidrio en que eltos metales fe echan , que por la 
femejanza llaman orinal , le embarra primero, de(de.el fuelo, 
hafta la mitad por lo menos, de efta fuerte ; hacele barro liqui- 
do , como mazamorra , de buena greda amallada , fi la hay , con 
barro de paños , quando le tunden, y en lu falta , de lana , o pes 
los cortados con tixera, y con mezcla de alguna [al quemada, 
para que no fe abra, O hienda ; dafele al vidrio una capa de 
elte birro , no mas gruelía que el canto de un real fencillo, y [e- 
ca efta le le dá, y otras por el miímo orden, halta que ten- 
sa un dedo de grueflo. 

Si en el horno en que fe ha de facar el agua fuerte no ha de 
ponerle mas que un alambique fe hará de adobes , de una tercia 
en quadro por lo hueco ; y en la parte que huviere de eftár por 
delante , le dexard en el medio de abaxo una puertezuela de (eis- 
vocho dedos de ancho, proporcionalmente larga , por donde 


entre el ayre, y le faquen las cenizas. A la altura de una tercia del 
lue- 








DE LOS METALES. 1S;5 
fuelo le pondrá una como reja de hierro, O abierta en plancha, 
o hecha de berjas furiles , fobre q 1e eltén los carbones encendi- 
dos, y tenga la ceniza por donde poder caer. Dexcle fobre cíta 
reja orra puerta por donde le eche, y encienda el carboa, O le- 
ña , fubaníe las paredes cali otra tercia de alto , y tapele el lrorno 
por arriba con otra plancha de hierro , que por el rnedio eltrive 
lobre dos barretoncillos del milmo metal, que eften de pared 4 
pared. Tenga elta plancha a las quatro elquinas otros tantos agu- 
jeros redondos , per dende el fuego refpice, y en el medio uno 
grande , en que eutre un valo de barto, capáz a recibir en si el 
orinal de vidrio, y alguna arena, o ceniza que lo ha de rodear 
por abajo, y por los lados, 

Molidos , y mezclados los polvos de que le ha de hacer el 
agua fuerte, fegun las proporciones dichas , le echarán enla va- 
cia, o orínallos que cupieren hala el tercio, y quando mucho 
la mitad de el, y no mas, pongafele el capalo, o alambique bien 
ajultado.,, y para que por las junturas no refpire, fe tapen con 
cuidado con unas tiras de lienzo, empapadas en claras de hue- 
vos muy batidas con flor de harina de trigo. El pico del alam- 
bique entre en:el que llaman recipiente, que €s una redoma 
grande enque fe recoge el agua que deftila, y tapete tambien de 
fuerte que no relpire. Enciendate fuego en el horno, y fea al 
principio lento, hafta que comience á deltilar, y le pongan los 
vidrios colorados, aumentele el fuego; pere con cuidado de 
que entre el caer de una gota d otra haya quando nenes cinco mi- 
nutos de relox, O el efpacio en que dá cinco golpes de campana, 
y quando mas diez , porque (1 caen mas apriefla , corren peligro 
los valos dequebraríe , y fi mas a efpacio, le dilata efta obra 
mas de lo que conviene. Remediale lo primero con quitar de el 
horno con las muelles algunas brafas ; y lo legundo con aumen- 
tar el fuego haciendolo de llamas, con algunos palillos de leña 
leca, y cerrando, fi conviniere , los agujeros por donde relpira. 
Serd bien que al recipiente le le pongan unos paños mojados con 
agua fria, para que le rebatan mejor los efpiricus, 6 humos de 
que eltá eno. Quando la parte alta del orinal comienza a blan- 
quear, es feñal que yi han dado los materiales el humor que 
tentan. Aprietafe por un rato el fuego ; hafta que totalmente no 
gotee, y dexaníe delpues enfriar los valos, facando del horno 
los carbones encendidos, 

Aa CA. 
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CAPITULO VIT. 


Profígue la materia del capitulo paffado, con algunas 
" advertencias acerca de ella. 


NON lugar de los valos, d orinales de vidrio en que fe echa 

la materia de que fe ha. de deftilar el agua fuerte, fe puede 
ufar de otros de fu forma, hechos de muy bueno, y fuerte 
harro, y vidriados, y fe hará muy bien; y baftará que el ca- 
pelo, y recipiente fean de vidrio. Podranfe poner muchos de 
eftos alambiques d la par en un horno hecho de adobes, 0 la- 
drillos , largo, 4 manera de baul, como en los que fe queman 
lamas, y fe les dara á todos fuego por una boca , con que fe fa.- 
cará abundancia de agua fuerte, donde de propofito fe huviere 
de tratar de apartar el Oro de la Plata. 

Es de tanta importancia el faber 6 la Plata tiene Oro , O no, 
mayormente á los que trabajan en Minerales nuevos, y diftantes 
de lo poblado, que aunque del todo falten vidrios para capelos, 
O recipientes de los alambiques , convendra fepan facar, O fa- 
quen en ocafiones alguna agua fuerte , aunque lea poca, para 
probar la Plata de fus enfayes, pueslos materiales para ella los 
hay en todas partes: baflara para efto , que el recipiente fea de 
barro vidriado, como botijuela, cantarillo , O limeta , quando 
no lo fea el vafo en que los materiales fe ponen, juntenfe eftos 
dos boca con boca, embarrenle, y tapenfe muy bien, que 
aunque por embeberíe le pierde mucha agua , fale alguna, bal- 
tante para enfayar, y faber lo que le pretende. Afsi lo use yo 
en los Lipes al principio, quando por eftár poco pobladr de Ef- 
pañoles aquella Provincia , fobraba en ella todo genero de 1nco- 
modidades. | 

Dexafe entre el recipiente, y el otro valo queen el entra- 
re, un agujero pequeño, del tamaño: de una aguja gruelía de 
hierro, que fe tape eon una clavijuela de madera, de fuerte, 
que .fe pueda quitar quando. fe quifiere, y convendra hacerlo 
quando fe levantaren en demaña los homos potentiísimos de las 
compoficiones que fe dellilan, para que fe refreíque el ayre que 
eta: encerrado, y. le condeníen en agua mas apriefla, y con me 
nor rielgo de los vafos. 


Del- 
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Defpues de lacada el agua fuerte fe eche una poca en una 
redoma , y en ella un adarme de Piata, para que le deshaga, en 
que fi eftaba turbia ferpondri clara, echele ella agua fobre la 
demás, en breve rato [e aclarara toda, affentandofe en el fondo 
unas heces blancas , apartefe de ellas, y guardefe en otro fralco. 
o limera bien cerrada. 

Erios los vafos le faque del fonda de los orinales, O de don- 
de los materiales le pulieron, la tierra quemada , y fin jugo, que 
de la deltilacion quedo , y li eltuviere dura, para elcuíar el rief- 
zo de quebrarlos , fe les echa agua comun, y de un hervor ton 
ella, con que fe deshara , y (aldrá mas fxcilmente, 

Uns genero de valo invente yo para lacar agua fuerte, que 
por fer á  propofito le he nfado, y comunicado á mis amigos. Los 
mas acomodados para eltas deftilaciones fon las cornamulías de 
videio, porque en ellas tienen menos que fubir los efpiritus pe- 
lados, que de los materiales fe levantan; pero tienen de icor1- 
ventente la dificultad con que fe les echan, y facan, por fer lar- 
gas, y angoltas de cuello. 

Higalas a a lu imitacion, de muv buen barro, y en la mitad 
de la porte de arriba, antes que el barro fe leque, feles abre 4 
compas una boca redonda, del grandor de una corena , por don- 
de holgadamente pueda entrar la mano, añadenfele quatro come 
botones de barro, que fobrefalen en igual diftancia, a la redon- 
da de fu circunferencia. Cuecefe, y vidriafe., afsila cornamufa, 
como el bocado que de ella fe faco , para que le buelva defpues 
¿fervir de tapadera, echan(e por aquí los materiales , tapale 
con lo que fe ha dicho, y con un hilo de alambre, que cruza 
de boton a boton, fe aprieta , y ajuíta de manera que la fuerza 
de los vapores no pueden levantarla; embarraníe las junturas 
como fe ula , de fuerte, que sorelpire, ponefele fu recipiente, 
y acabada la deftilacion fe facan con mayor facilidad los mate- 
riales por aquefta boca. 

A. Horno. B. Puerta por donde fe da fuego. €. Puerta por 
donde fe lacan las cenizas. D. Agujero grande en la pone de 
hierro, con que Íe tapa el horno. E Agujeros pequeños por don- 

de refpira el fuego. F..Rexa de hierro fobre que fe enciende cl 
carbon. G. Orinal de vidrio , o barro. H. Capelo del alambique. 
Í. Carnamuía de barro iaa 1 Agujero: en la parte alta , del 


tanaaño de una corona, L. Tapadera del agujero. 
Ba 2 CÁ- 
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CAPITULO IX. 
Como fe ba de enfayar lu Plata para faber fi tiene Oro. 


Unque por el toque con las puntas de Oro, y Plata, hechas 
con diligencia, fe alcanza alguna noticia de la cantidad de 
ta mezcla de eftos dos imctales, ni es puntual como conviene, 
ni tan facil de obfervar la diferencia corr la vifta, que fe deba 
far de ella en negocio tan importante, fi tiene la Plata medio quí- 
late, o dos granos de Oro, apenas havrá ejos que la diftingan de 
la que ne tiene ninguno , y ván d decir en veinte y quatro piñas 
de á quarenta marcos, como fe ulan, diez libras de puro Oro, 
que valen lo que fabemos todos, y afsi es precifamente neceña- 
rio el enfaye por agua fuerte, para que fe fepa puntualmente fi 
hay mezcla de Oro, 0 no, y en qué cantidad, para faber fi pue- 
de apartarle con provecho; hecha la agua fuerte, es lo demás 
facil: obrale de efta manera. Pal 
ar 
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Paffale por copella con Plomo la Plata que fe quiere cofa- 
yar, para que fi toviere alguna mezcla de Cobre , O ctra cola. 
fe la quite, y quede pora, de fuerte, que no haya en ella cofa el- 
traña, Íimocs cl Oro, fi acafo lo tuviere 5 tiencle apercibido un 
valo de vidrio fi lo hay , 9 una elcudilla pequeña de la China, o 
lo que es mejor, y há años que yo ito, de Oro de 24. quilates, 
porque dura fiempre, y ni el fuego, ni el agua fuerte ordinaria 
le hacen daño, y le puede poner fin cuidado fobre las mifmas 
braías, y el vidrio no, fino fobre cerizas. Bateie en laminas fu= 
tiles la Plata dicha, cortafe en pedazos como una uña, doblafe 
en forma de cañutillos, y bien limpia fe pea la cantidad que ha 
de enfayaríe, con el pefo futil de los enfayes, igual a fu mayor 
pela. Ponele en el valodicho, y echafe encima agua fuerte que 
la cobra, afsientafe en el fuego , y con calor moderado hierve 
el agua, y (1 fuere neceffario mientras cuece fe le añada mas ca- 
liente, (1 fe trabajare en vidrio, y fi en Oro, no es menelten 
efle cuidado. Mientras hay Plata en que el agua fuerte obre, fa- 
Jen de ella, unos como humos , O borvollones, que caufan el har- 
vor dicho, en ceffando fe aparta del fuego. Si hay Oro fe queda, 

ve en el fondo en polvo, de color negro, O como rafpadu: as 
de ladrillo ; echafcle el agua en otro valo, y con eila va la Pla» 
ta, lavafe el Oro que quedo con tres, O quatro aguas dulces ca= 
lientes , y guardenfe tanbien, porque todas llevan alguna Pla- 
ta. Elto fe hace hafta que el agua con que fe lava, no le ponga 
blanca, enjugafe luego, y en una efcudilleja de Plata fe recuece 
al fuego, facale de cl, y frio fc pefa, y fabe la parte que de Ora 
tiene la Plata, fegun la tabla del capitulo 8. del Libro 3. y el va- 
lor del Oro que cada quintal de Plata tiene, contando a 18. rea- 
les por cada caftellano de a 24. quilates. 

Quando la Plata tiene mucho Oro; O quando el Oro tiene 
alguna Plata, fe enfaya, y aparta de aquefta fuerte. Quitalele 
ante todas cofas el Cubre que tuviere con Plomo en la cendras 
da , tocale defpues con las puntas de Oro, y Plata, y nurale los 
quilates que mueftra ; y porque fi la parte del Oro es mucha, 
defiende la Plata, para que el agua fuerte no obre en cila como 
eonvendria y ferd fuerza reducirla a proporcion de dos partes de 
Plata, y de Oro una , que es lo propio que decir , que fe reduz- 
ca el Oro de mas ley 4 folos ocho quilates, añadiendole la Plata 
gue fuere necelfaria para ello, mezcla que fe ha experimentado 
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por la mas a propofito , para que ni el Oro quede muy deshe- 
cho, ni haya dificultad en que le convierta en agua la Plata. Sea 
enfayada la que fe añadiere y para que fe tenga facisfaccion de 
que no lleva Oro ninguno ; porque d tenerlo, no ferá cierto en- 
aye. Hagafe lo demás como arriba queda advertido. 

Si el Oro es fubido, y fe hade Quilates. Pelos. Tomines, 
baxar con Plata pura alosochoqui-  24.....2l......0 
lates, le vera por elta tabla lo que 2-23... Lac....7 
tada palo le lena de anadirde Pla. " 22d... ocorn.sÚ 
ta0 porel numero de pelos, y LOMi=S  2lassoLessr. es 
ms que enfrente de ll leyle hallas" 20... Laso... d 
Tes: Como (1 qlicio reducir d (OCnO. TO.oc.. Dorcocs 3 
anat Oro de 20. veo que A ela. Ti. sd 
ley le correfponde en la tabla prime-  17..... A. 

Fa pslo 3 tOMInsss y elo Es lo qué Téc cio. 0 
le demandas añadie de Plata A cada Tirso. ss o) 
pelo dela ley dicha. Deduertes que — The... Des». 8 
fundido todo juuto el pelode Oro  33.....0...... $ 
de 20. quilates, le bavra convertido. — Uli. Oi... 4 
en dos pelos y medio de 8, quilates, — Tl.s... O. .u. ] 
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Pero porque fuele fuceder , que A AS 
Oro de mas ley le haya de reducir a A A 


3. quilates, con Plata que tenga algunos de Oro, [e hará la quen- 
ta de la manera que le ver1 en el exemplo que fe figae. Quiero 
reducir Oro de 20. quilates a 3, con Plata que tiene dos quilates 
de Oro, pongo los referidos numeros por fu miíma orden. 29. 
8. 2. la diferencia que hay de 20. a 8.fon doce, pongolos enci- 
ma. La que hay de 8.4 2. fon 6. elcribolos encima tambien, y 
queda efta Aguera. 
cs 6» 
20. e, 2. Parto fiempre la primera diferencia por la fe- 
gunda, que fon 13. por 6. cabales a dos,y tantos lo. los pefos de 
Plata, Y Oro de dos quilates, que le han de añadir á cada pefo 
de 20. quilates para baxarlo a 8. y fi al contrario quiero fubir 
Oro de dos quilates d 8. con Oro fubido de 20. quilates, pongo 
z Ó. 12» 
po: elle mimo orden los numeros %. 8. 20. faco las 
iferencias , parro la primera por la fegundz , cabo- 
A 
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; de 
le 3. que es decir, que á cada pelo de Oro de dos quilates, fe 
leañade niedio pelo de 20. quilates, lo que de ella mezcla re- 
fulca ferd Oro de 8. quilates, y afsi de los demas. 


CALITLULO ox. 
Cómo fe aparta el Oro de la Plata. 


Partafe el Oro de la Plata de la mifma manera que en el ca- 
pitulo paffado fe dixo, que fe cnfayaba, lolo efía la dife- 
rencia en que para hacerlo por mayor, han de [er los safos ma- 
yores, y todo lo demás proporcionalmente. Obrafe en vidrios, 
aunque quien pudiere tener los vafos de Oro fino ahorrará imu- 
cho , a mi me obligo a hacerlo para efte efecto, la falta, careítia, 
y riefgo de los vidrios, que por fer tán rigurofos los frios de eltos 
Minerales, fe quiebran muy 4 menudo, aunque fe tenga con 
ellos mas cuidado. La Plata mezclada con Oro en la proporción 
dicha, fe hace muy menuda granalla, y mientras menos redonda 
fuere, lera mas d propolito para aquefte intento, O le bate en 
plancha futil, que defpues le corta en pedazos pequeños, y le re- 
cuecen, y hacew cañutillos, echafele agua fuerte encima , que le 
fobrepuje dos, ó tres, dedos, hierva hatta que fe haya deshecho la 
Plaza toda, que fe conocerá con la feñal que fe dixo, tratando del 
enfaye ; añadelele (5 fuere menefler ias agua. Ultimamente, la 
que tuviere en si deshecha la Plata , O le eche en un perol de Co- 
bre, con otra tanta agua dulce, y la Plata fe le pegara luego,o en 
tinaja, O otra valija de barro vidriado, en que fe pongan algunos 
rieles del Cobre, d que tan bien fe llegara la Plata, y ferá feñal de 
haveríe recogido toda en los dos modos dichos, fi no muda color, 
poniendofe negro, O pardifco el cabete de cinta que en ella fe me- 
tiere, O finalmente, fe mezcle con agua, en que fe haya deshecho 
cantidad de fal comun , con que luego folrara la Placa, y le aflen- 
tara en el fondo. De qualquiera de eftos rrodos fe recobrara la 
Plata , faquele , y fequefe muy bten antes de fundirla, es feñal de 
tener aun alguna humedad, quando la fuperficie negreguea, y li le 
funde afsi , fe quema, y pierde alguna Placa. 
Pero porque de qualquiera manera de eflas el agua fuerte 
le pierde, quien quifiere aprovecharla, eche la que efluviera 
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cargada de Plata en un alambique , pongale lu recipiente, y de- 
le fuego deftilará el agua toda, con aventajadas fuerzas para 
fervir otras veces, y la Plata leca fe quedará en el fondo, y le 
fúndica con la advertencia dicha. 

El Oro que quedo en el fuelo de la límeta fe lave tres, ó qua- 
tro veces con agua dulce, hafta que no le veaen él la feñal de 
color blanco, faquefe, y defpues de recocido fe funda con un 
poco de Atincar, o fe le eche Soliman para que falga dalce, co. 
mo lo ufan los Plateros. Las aguas con que le lavó fe guarden, 
porque tambien llevan Plata ; fera bien deitilarla , la que prime- 
ro Íale es d propolito para bolver 4 lavar Oro, y la que gotea def- 
pues que los valos colorean €s fuerte , y podra fervir para apartar. 


CAPITULO XI. 
De otros modos con que fe aparta el Oro de la Plata, 


Unque el mas puntual , y cierro mado de apartar el Oro de 
la Plata es mediante el agua fuerte , como queda dicho, ni 
todos fe aplicarán a fu deftilacion, ni en tódas ocaliones h1vra co- 
modidad para exercitarla por mayor, aunque le facilito fu obra 
tanto en los capitulos palíados , y lerá en todo calo necellario fu 
ufo, por lo menos, para enfayar la Plata, y laber fi tiene algun 
Oro, como tambien queda advertido. Han(> por. efto inventa- 
do varios modos para el miímo efecto, fundados en la effencion 
del Oro, cuya nobleza , y luítre apenas hay cola que altére, o in- 
fcione, viendo/e lo contrario en los demás metales, haíta en lg 
Plata mas pura, que el Azufre la ennegrece, y contamina, res 
duciendola ¿ un fer tan obícuro , y quebradizo , que apenas la (2- 
bra diferenciar de las efcorias el que no tuviere conocimiento , y 
experiencia muy grande de aqueítas materias. Hace lo miímo el 
Antimonio, porque como en lu lugar le dixo , abunda en fu com- 
poficion de Azufre. Con eltos dos materiales fe aparta de la Pla- 
ra el Oro, en lá'manera que [e Gigue. 

Hacele granalla la Plata que tuviere Oro, y por cada doce 
onzas de ella le toman dos onzas y quarta de Ázufre, que no haya 
probado fuego, muelefe muy bien, y mezclado con la granalla 
dicha fe pone todo en una olla nueva de barro, tapele, y em- 


barreíe la boca, dalele fuego a la redonda, algo aparcado, para 
que 
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gue Con el calor folo el Azufre fe mezcla con la Plara, fin que 
arda, facafe la Plata negra de la olla, apercibefe de granalla de 
Cobre tres onzas y media por cada doce onzas de las que pefa- 
ba la Plata, antes de mezclarla con el Azufre. La mitad de efte 
Cobre fe echa con la Plata al principio en el crifol, tapafele la 
boca, dafele fuego halta que fe derrita, y en eftandolo fe def- 
tapa el crifol, echafele una cucharada de granalla, de Cobre, 
y otra de una compolicion , de que fe hace de iguales partes de 
greta , granalía de Plomo, fal quemado, y efpuma de vidrio, cu- 
brefe el crifol, y en eftando derretido aquefto, fe le añade por el 
orden dicho lo que refta de la granalla de Cobre, y compolicion 
dicha hafta que fe acabe. Baxafe con aquefto el Oro al fondo, y 
la Plata fe queda arriba, mezclada con el Plomo, y Cobre, y hu- 
mo: del Azufre, en forma de el que llaman niel, O de los cru- 
dios, 0 confruftaños de las fundiciones de Cobre, y Plata , de 
que fe trató arriba. Para faber que tan gruelío es el panecillo de 
Oro que efta en el fuelo del crifol , le metera en el un hilo de 
hierro embarrado , faquele luego , y lo que faliere blanco es lo 
que tiene de groflor el Oro, fale lo demás negro de la compo- 
ficion que nada encima. En eltando baftantemente cocido le va- 
cie en riel, O lugar limpio, y fe apartard el Oro de la compoíli- 
cion que fe quiebra facilmente. 

Antes de quitar el crifol del fuego fe faque un poco de la 
mixtura de arribz, y con Plomo fobre cendrada fe refinc, y la 
Placa que faliere fe deshaga al punto en agua fuerte, y fe vera (1 
eftá, O no.baflantemente apartado el Oro, profiguelle en el fue- 
go, fio lo eftuviere. 

La Plata, y Cobre fe apartan, y aprovechan defpues en el 
modo que arriba queda dicho, 

Tambien el Azufre folo aparta el Oro de la Plata, aunque 
la preparacion , que para efto ha de tener es algo prolija, coma- 
le:legia fuerte en que fe fuftente un huevo de aquella con que 
fe dixo fe hace la fal artificiofa ; cuecefe el Azufre en ella, he- 
cho [util , haíta tanto que puelto un poco fobre carbon encen- 
dido, le derrita como cera fin arder. Echado efte Azufre fo- 
bre la Plata que tiene Oro derretida lo aparta de ella. 
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CAPITULO Il 


Góna fe aparta ed Oro de la Plata con Antimonio, y de otras 
compoficiones para ello. 


EN un Crifol de barro a cada ocho onzas de Antimonio le 
, Me mezcle media onza de Cobre: porque fin:el recibiria de- 
timento el Oro al apartarlo, y en eltando derretido en fu crifol 
le le eche encima un poco de Antimonio dicho, que en fundien- 
do [e:andara en cerco a la redonda ; echefele luego otro poca 
mas » y defpues que tambien haga fus cercos, fe le eche junto 
todo el Antimonio dicho rellante, de que debieren prevenirfe 
tres partes para cada una de Oro ; cubrale . el. crifol luego, y de- 
xefe cocer la mixtura al tiempo en que [e podrán andar treinta y 
cinco, Ó quarenta paílos : tengafe entretanto caliente , y un- 
tado de febo, un crilol de hierro angolto por abaxo, y ancho 
por arribas puel o fobre un tronco, O pie de hierro, O palo, va- 
e ele en el la mixtara, facudale el pie, O tronco dicho, para que 
baxe mejor el Oraral fonda, faquefe en eltando frio , y repitale 
efía obra hala que quede totalmente fino , aunque dá las «urlcimas 
veces no ferá necellario cocerto con tanto Antimonio como la 
primera. Refinele ultimamente en cendrada de ceniza el Oro, y 
ála mixtura de Ántimonio fe le añada cafi otro tanto de rafu: 
yla mitad de ellas de eípuma de vidrio. Derritale en hna 
texa, O Crifol de barro dos, C O tres veces, y todas fe affentara en 
el fondo otro” panecillo , O lenteja de Oro y, que fe fundira, y re- 
finará con lo primero. Mezclefe al An Plomo con la mixtura de 
Antíimonio, en que ella la Plata, refinefe en cendrada, y fe apro- 
vechard la que huwjere 3 y (fi antes de llegar ahacer elo no fe 
cuece con las rafuras, y efpuma de vidrio, como fe ha dichos 
confume*el Antimonio parte de la Plata, y come, y roba la «ens 
drada. 

Hacenfe tanibien otras compoficiones de Azufre, Antimo- 
nio, y otras cofas, para apartar el Oro de la Plata, preparafe: el 
Azufre que en ellas ha de entrar, de efta manera. Molido Muy 
bien fe cuece en vinagre fuerte por efpacio de feis horas, laque- 
Es Y echado” en un valo, fe lava con agua caliente. La primera 

con1- 
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compolicion Lea la que fe hace de una libra del Azulre dicho, y 
dos de“fal muy bien. purificada. Hacele otra de doce Onzas de 
Azufre, feisode la Sal artificiola , tres de Almojatre , y una de 
Azarcoi. Otra de media onza de Caparroía , muy bien feca al 
fuego, dos onzas de Sal artificiofa, quatro de Áncimonio, y [eis 
de Azufre, quatro adarmes de vidad: otros quatro de Salitre, 
y dos adarmes de Almojatre. La quarta de Sal are: ificiola, de Azu- 
fre preparado,'y rafuras , doce onzas de cada cola , y feis de 
Atíncar. Otra fe hace de partes iguales del Azufre dicho, de Ada 
mojatre , de Salitre , y Cardenilla, 

Sobre doce. onzas de Plata que tiene el Oro , eftando bien 
derretida, fe echan dos onzas de qualquiera de los dichos pol- 
vos, meneafle muy bien, echele todo en otro crilol caliente, y 
antado con febo , lacudele para que el Ora.baxe mejor al fon- 
do, y enlo demas fe procede coma: queda dicho, 

Apartale el Oro de las piezas de la Plata dorada, fin fu de- 
trimento de efta fuerte. De una parte de Almojatre , y medía de 
Azutre , fe hacen polvos, untale la pieza con aceyté , polvoreafe 
con los polvos dichos , ponele con: unas muelles fobre carbones 
encendidos, y bien caliente fe. facude fobre un librillo de agua 
cae en el Oro, de donde fe recoge, y aprovecha. 

Con Azogue caliente fe puede confeguir” el miímo efeíto, 
metiendo en el la pieza dorada hafta que le azogue, y luego en 
agua fria, en que fe caerá el Oro mezclado con el Azogue.. Re 
pitale las veces que fuere necelfario , hafta que no fe vea en la 
pieza feñal de Oro, Exprimele , y def azogafe. en el modo ordi- 
nario de la Plata. 


CAPITULO XIII. 


Del modo de apartar del Oro la Plata, 0 qualquiena 
mezcla que tenga por el que llaman 
cirsiento. 


y Años de grandifsima importancia, y fín remedio hafta oy 
RS ha caufado la eficacia del que llaman cimiento ; cofa, en- 
tre otras , que fe-tacan en materfa de metales, marav ¡llofa, que 
algunos laben, y en que ninguno ha :réparado para el beneficio 
de los de Plata, de que fe ha perdido muy gran Íuma, por la 1g- 
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norancia de fu conocimiento , y reparo , como queda advertido 
en los capitulos 8. y 9. del fegundo Libro. : 

Es el cimiento una quema de metales yá reducido á cuer- 
po, con mezcla de algunas, que 4 todos los demás atraen a si, y 
los calcinman, quedando de fu fuerza folamente eflenta la noble- 
za lin igual del Oro. Varios fon los materiales que er aquefta 
compoficton entran, y las proporciones de ellos, fegun las. expe- 
rencias, que para afinar el Oro refieren diferentes Áutores ; pe- 
ro todos fon Minerales, y que de ordinario acompañan a los 
metales que fe queman para beneftciarlos por Ázogue:, por don- 
de le convence la verdad de la perdida, e inconvenientes di- 
chos ¿pues calcinada la Plata fe convierte facilmente en agua, y 
como no fe recoge, lo atribuyen los Beneficiadores a haverle que- 
mado. en los hornos, que dicen paffarfe de punto el metal. Ex 
el Cielo Filofofico de Ulphftadio , y en el Agricola , y otros, le 
hallan compoficiones varias para aqueíte intento, dexolas por 


no neceffarias ; pues bafta la mas ordinaria, y facil que [e hace 
de polve de ladrillo molido, y fal comun, aunque es mejor la 


que llaman de compás, o mina, en ella forma. Con nueve Qnzas 
de polvo de ladrillo molido, y cernido le mezclan tres de Íal, y 
en efta proporcion fe hará para mayor , 0 menor cantidad, [e- 
gun lo fuere la del Oro que huviere de cimentarfe. Batele en 
planchuelas delgadas, como. efcudos , 9 mas futiles Roctafe la 
inixtura dicha con un poco de vinagre fuerte, en que le haya 
deshecho media onza de Almojatre, O Sal amoniaco:; y en una 
alla dé barro nueva fe pane en el fondo un techo de los polvos 
dichos, y fobre el otro de planchuelas de Ora, de: fuerte. que 
no Íe toquen, ni caygan unas fobre otras ; figaníe lobre el Oro 
mas polvos, y afsi fe continte alternando, hafta que la ella fe 
llene, O fe acaben las planchuelas, que tambien fe fuelen poner 
mojadas en vinagre, que tengan Almojatre deshecho ;tapclé, y 
embarrele muy bienla olla; acomodafe en un hornilio redon- 
do, 0 quadrado , que por la parte baxa tenga un apartamiento 
en donde caygan las cenizas por una rexa de hierro , fobre que 
fe encenderd el fuego; en unas trevedes, 0 fobre barretones de 
hierro que atraviefían de pared d pared, fe afsientan en: debida 
diflancia la olla, u ollas en que efla el Oro., llenafe todo de car- 
bon, y enctendele ; eflen las ollas empre hechas afqua por to- 
das partes, como lo eftan las caperuzas quando f* Aa 
as 
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las piñas. Continúefe con igualdad aquefte fuego el tiempo que 
fuere neceflario , fegun la mezcla que tuviere el Oro. Alfentado 
eftá entre Plateros, que en cada doce horas fe fube un quilare; 
pero no- es.aquelto infalible , ni hempre le requiere tanto tiem- 
po. Sacafe, y dexafe enfriar la ella quando pareciere eftara ya 
para ello-; tocafe , y enfayafe el Oro, y fi no elluviere totalmen- 
te fino, O de los quilates en que fe quiftere ponerlo ,.fe buelva 
por el orden miíimo-4 cimentar otra vez, La Plata que tenia el 
Oro la traxeron- afsi los matertales , O polvos ; facarafe de ellos 
en el modo:que fe dixo-en el beneficio de los metales por Azogues 


CAPITULO ALV. 

De las aguas fuertes que deshacen, y convierten en. agua 

| al Orvo, : 
OS- fimples, que: refueltos en agua por deftilacion tienen 
virtud para deshacer el Oro, fon el Vitriolo, Salitre, Al. 
mojatre , Antimonio, y Solimán , hacenfe de ellos compoficio: 
nes-varias. La primera de dos libras de Vitriolo, y otras tantas 
de Almojatre , deflilanfe por el inodo de las demás aguas fuer- 
tes:0 tomefe: una libra de agua fuerte , en que fe haya deshecho 
Plata ; echeníele tres onzas de Almojatre , y defpues que fe con- 
vierta en agua., le defile por Alambique de vidrio, y comera el 
Oro; 0:de una libra de Salitre, ó de Antimonio otra ;0 de par- 
tes igrales :de Salitre , y Sal de orina , O de Almojatre.. Ray- 
mundo deshace ehOro en la quinta eflencia del. vino , fuma- 
mente reótificada con ayuda de la Sal hcelia de lo-miímo, parz 
la compoficion de fu Oro potable, y piedra tan celebrada de los 
Eilofofos ; pero el mas facil modo , y que yo hallé acalo para 
convertir el Oro en agua, es echar en la fuerte ordinaria, una 
onza de fal. de la cémun , que ufamos en los mifn.os manjares, 
bien-molida , para que fe deshaga mas apriefía d cada quatro, O 
cinco onzas de la: dicha 2gua con que pierde totalmente la fuer» 
za.que antes tenía para deshacer la Plata, y la adquiere violen- 
tiísima- para convertir en agua rubia al Oro' tontra quien prir 
mero no. tenia: eficacia , con jufla adn tracion de lesque mas 
confideraren el fundamento de tán contrarios efiéios. He ufa- 
do de niuchos: años a elta parte de valos de £nifsimo Oro para 
apartarlo-de la Plata ,:por la falta , y ricígo de los vidr$os, como 
en lu lugar dixe ; y teniendo en- una ocalion menos fuerza el 
agua fuerte con que eftaba haciendo un enfaye, para deshacer 
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198 LisroO Y. DEL ÁRTE 
la piaca de la que yo quiera, le eche eftando hirviendo un po- 
co de fal, que acafo halle 4 mano , pareciendome le daria ma- 
de penecracion , y ayuda, no te deshizo mas Plata pinguna, y 
l agua fue tomando un color amarillo y repare en la novedad, 
oda lo que fue cierto , que fe Iba deshaciendo el Oro. He- 
lo vfado muchas veces defpues en valos de vidrio, y es cofa muy 
curiofa, y tacil. Convieruk en hermmofifsiima agua todo «dl Oro, 
y fila Plata que tema era poca, fe afsienta en el fondo del vafo, 
hecha Muy futil polvo, y fí mucha fe queda en la forma de plan- 
chaclas, o cañoncilios en que fe echo efponjada , y quebradi- 
Za. Avartafe el agur, y en ella va el Oro, lavale la Plara tres, 
O quatro veces Con agua caliente, hafta que no amarillce, 
pguasdente , porque tod> s llevan Pdo; Fundefe defpues la Plara, 
efaudo bien feca. Dejtilafe por Alambique el agua en que efta el 
Oro, fi fe quiere aprovecharla, y fi no le evapora a fuego lento, 
hafta que fe feque imuv bien, queda en el fondo el Oro, mezcla= 
do con la Sal, dafele fuego recio en crifol, hafta que fe funda, 
O tome por lo menos Cherpo con que fe aparta de ella, 

Pero una de las experiencias proprias mias, y de que entre 
otras muchas no he hecho menor oa por los lecretos 
mavores que de ella pueden raltrearfe , es cel apartar el Oro de la 
Sal con que efta esláda en la manera que fe Ggue. La malla 
amarilla de Oro, y sal que en el afsiento queda, (c muele en ef- 
tando bien feca, fobre una piedra futili(simamente ¿ ponenfe en 
un vafo de vidrid aqueñtos polvos; echafe fobre ella agua de la vi- 
da,tan bien rectiticada, que no tenga humedad alguna en cantidad 
que Midis dos dedos a los polvo», y en muy breve rato atrae 
3 si todo el Oro efta quinta elfen: la, tomando fa color amarillo, y 
dexando la fal blanca, (in inczciarle en umgun modo con glla. Po- 
nefe en vafo aparte aquella agua, v echele porra una, O dos veces 
fobre fal, halia que quede como la mieve blanca, y el agua no re- 
ciba color alguno. Queda aultera al gullo elta quinta encia con 
Oro, por los elpir icus de la Caparrofa, de que le hizo el agua tuer- 
te que con el areaxo, Es fugeto muy d propolito para Operaciones 
Chimicas, que con cuidado no elcribo, y en otras ocaliones, que 
antes Je efta fe han ofrecida, tambien 12 pallado en filencio, pot 
no pañar a ocupacion, y eltadio de Árce, que aunque pols: pie, Y 
cierta, ha canfado, y caufa g andiísimos daños en los q 1e de or - 
dinario la exercican (in lumens , fienlo rar ifsimos en el 
mundo los que de ella fe fabe hayan tenido algun provecho. 
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1IKATADO CURIOSO. 


DESCRIPCION BREVE 
DE LAS ANTIGUAS MINAS 


DE ESPAÑA, 


QUE ESCRIBIO D. ALONSO CARRILLO 
Lalo , del Avito de Santiago, Caballerizo 
de Cordova. 


xa 


CAPITULO PRIMERO 


DE LA DISPOSICION QUE TIENE 
£E/lpaña para criar metales. 








=== | Spaña cali toda, como dice Plinio lib 3,0303 
2d íz+  ) mana conmetales de Plomo, Hierro , Cobre, 
" Plata, y Oro. Dixo muy bien cafi toda, porque 
a he por la mayor parte es montuota, elleril, y del- 
EUA A gada, de ayres muy puros : difpoficion para que 

“222.4 el movimiento, y lumbre de los Cielos, y Efire- 
las. obren, y naturaleza propria para los metales. Fue providencia 
de Dios etconder en diicultadis el mas peligrofo ufo de las e 
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200 ANTICUEDADES ME LA 
Ía5 terrenas , igualando juntamente con la fertilidad de los fru- 
tos otras riquezas. Áunque en efte tiempo es tanta la fed de Oro 
que aventaja enla opinion de los hombres , á qualquiera abun- 
dancia el precio , y hermolura fuya ; de fuerte , que dande no fe 
lzbra la cierra, paren las peñas, lo que es tenido por mejor, mas, 
y menos, fegun la elterilidad de los lagrres : y afsi cuenta Pli- 
nio lib. 33. cap. 3. de Efpaña: Los montes de E/paña fecos, y 
efieriles, y en los quales.no fe cria otra cofa, fon fertiles por el 
Oro, debaxo del qual efta la tierra. Tantas montañas cortan 2 
Efpaña, y la atraviefían , tan efpelas le encuentran , y le confun- 
den : y algunas veces como de nuevo fe esfuerzan: tantas cum- 
bres la levantan, con tan prolixas cueltas Íe- encadenan ; y bien, 
que algunas veces interrumpidas fe fuftentan-, que apenas fe de- 
cienen emprendiendo entrambos mares con tan ancha, y larga 
diftancia : bien, que entregandofle tambien a diferentes Regiones 
de las Francias, parece que mudan fu nacimiento con eftrangeras 
Naciones. 
CADITULO”" IL E 
DE LOS MONTES DE ESPANA 


Aros fon nueftros campos , unos hay que tan tarde celebra- 

ron los Godos, y les dieron lu nombre, abiertos , y de 

mucho trigo, que el Vulgo llama Tierra de Campos. Lo demas 
de Efpaña , como hecho a hondas, y con collados eftendido, y (í 
hay alguna breve llanura facil a la vifta, tambien [e hincha, y fe 
elcubre can palpitos. Todos los Montes: de Efpaña baxan de 
los Pyrintos, que por la blancura de fus nieves, y grandeza 
merecieron tambien el nombre dé. Alpes. Defoiende el Vindo, 
que los nueltros dicen Montes de Oca, y Álturias, que fe con 
tinúan por Galicia, El Edulio, que es Moncayo, elparcido por 
Cathaluña, y Aragón, y que fe atreve 4 Caftilla, nombrado 
tambien Cauno. Con eftos des compite Idubeda , tercera. altura 
de los Pyrinéos , pero la mas perpetua, y continua , y que abra- 
za mas Pueblos. Mana de lus faldas Ebro, y luchando con los 
peñaícos , feñorea defpues las llanuras, que por fu rio dieron un 
vempo nombre a toda Efpaña, llamada por los Griegos Iberia, 
Mas ¡luftre es Idubeda en Atienza, y quando mira en Madrid a 


fu Rey Philipo es Principe de las Sierras y alsi lo llama el Vulgo 


So- 


y 
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MINAS DE España. 201 
Somofierraz. De alli camina azia Avila, y al Efcorial, atorcuna 
do por fu riqueza , defpues por la memoria , y ahora por la libe- 
ralidad piadofa de la fabiduria Auftriaca. Por aquí los Montes 
fe abren en Puertos , pero guardan fus cimas, hafta que entran 
en Portugal , celebrados por la Luna , acompañan a Tajo poco 
apartados hafta la mar , reufando la ofenía de la facilidad de fus 
aguas, y muchas veces rebueltos 4 mirar fus rodeos , le acaban 
en el promontorio grande. Es tambien parte fuya el Orofpeda, 
que al principio fe divierte un poco, y aparta con facil frente; 
mas por Molina dilatado con fenos , y bofques , ampara a los 
Celtiberos, cuya parte fon los Caltellanos Viejos, y los divide 
en Valles, famofiísimo por los Rios Duero , y Tajo. Por algu- 
nas partes fe comunica fragofo , y porlos Laminitanos , que fou 
los de Montiel , embia d Guadiana , y por los Seguimonenfes, 
que eltan en Segura, y Guadalquivir; no menos diferente en 
nombres, ni grande por los Reynos de Murcia, y de Granada, 
en aquel Solario, y en efte Hipula, y el Tartelo, que fe inclt- 
na al Poniente, y fe remonta , fuperior ¿Sidonia , y 4 Cadiz. La 
fuerza del Ilipula dura , y tocando al Mediterraneo, fe empina 
como una coluna , y mas gloriolo por Nueftra Señora , que fa- 
bulofo por Calpe amenaza al Eftrecho, mirando otra parte del 
mundo, memoria de los defcubrimientos de Hercules. Cafi en 
los limites de Caftilla engendra los Montes Marianos , que fon 
Sierra Morena d la parte de Andalucia ¿y paflada elta Provin- 
cía , ocupa á Portugal por muchos Valles : levantandofe en ca- 
bos feñores del Occeano , mucho antes dexa el Termerario, que 
abriga el Reyno de Sevilla, y mira debaxo de si el Almadén. Del 
Mediterraneo fe recira un poco, por la parte de lliberis, y 
corona a Granada, 


CAPITULO TIT. 
De la abundancia antigua de los metales, 


OR elte aparato de Montes, confta de la materia que fe vie? 

ne a los ojos, tan abundante de Minas, y tan experimenta- 

da de los Ántiguos,que con los movimientos de la tierra, y encen- 

dimientos de los boíques, peanfaron que folamente pudo abrir Ef - 

paña las inmenfas entrañas de fus metales, y la luz de la haz de 
Cc fu 
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202 ANTIGUEDADES DE LAS 


fu tierra, como lo dice Ariftoteles cap.S 3. de Admir. La milo 


ma afpereza brota por los Rios las riquezas. Donde hay muchos 
Montes, fon m1y caudalolos , y muchos, corriendo arrebatados, 
efendriñados los fecretos de la tierra, llevan con el impetu lo 
mas macizo , y menos pegajofo, convertido en metal : que en 
llogando a las llanuras , fe dexa arrojar a las orillas, O coger den- 
tro de la midr:, o buelto el Rio 2 fu carrera, en las arenas de 
fucreciente. Elte modo natural, que nos ofrecio cl oro, enfe- 
ño otro artificiolo, que lavando la tierra, cae el oro, indicio 


de grandiísima copia. Y alsi dice Eltrabon l. 3. que en fu tlempo 


mas eran los Ejpañoles,que apa “aban el qa. con el agua, a 10 
los que lo facaban de las bonduras de la tierra.Con lola So: 
haa cap.26. la tiene por inucho mas abundante de Hicrro,que de 
Oro, y Plata , merced de Dios, para que fea mas temida, que 
defeada. Bien, que donde faltan las riquezas , tambien halla que 
roer la ambicion, y defleo de mandar. Ya (si folo el miedo por 
la feguridad, enftena el aperito vano, y facil a.las colas peores, 

Fambien abunda mas de Plata, que de Oro, como lo. dio den. 

tender en Plutarco Caron mayor , el qual haviendo tomado qua- 
trocientas Plazas en Efpaña, enriquecie E los Soldados con las 
viétorias, tolawia dió a cada uno una l bra de Plata, y dixo: 

Que era mejor holver muchos a fu Patriacon Plata, que pores 
con Oro; porque la dificultad de tanro Oro huviera alborotado los 
amigos a los vencidos, para que le rebelaran, y fin nueva guerra 
no [ufrieran tanta pela dumbre. La abundancia ES Oro fe puede 
conocer por lo que dice Plinio lib. 33. cap. 3. E/paña hama 
Strigiles unas pequeñas majas de Oro, ap D ¿lts lobre todo 
lo demas en partecillas,y en maffa. Lo dem.3s que fe balla en los 
metales fe perficiona con el furgo, eo luego es Oro de materia 
acabsda, quando fe balla afsiN en ora pares efcribiendo del Oro 
de bae El Oro qe le fara de los folos debaxo de tierra, lut- 
£oes Oro Hallanfe malas de efte,y enlos pozos que pajfan Te 
libras, los Efparoles lluman eflas Pal+cras, Palacranas, y las 
mint as partecitlas Baluces De aquí en el Debo Comun, Tit. 
C. de Metallarios lib.11.Oro en Baluca Fan nen en elle lugar: 
Larguifsiima abrn. 2042 a e Coryfocola ba" z Efvaña, es un 

humor que torre por la vena de Oro, y con el 7'vor del invierno 
feencurces coro pieara pur 2 iD tanda ae las efpumas de la 
Plata, lib.3 2. cep.6. dice:lZay tres generos de Oro, Flat y P!] 


ide 





MINAS DE ESPAÑA, 203 
mo. La mejor es la de Atbewas, la fegunda la de Efpaña. Dero 
fobre todos las argumentos para hacer cresble la abundancia del 
Oro,y Plata de Efpaña; balte lo que el Efpiritu Santo 1.Mattih.8. 
dice en el libro de los Macabeos , entre las colas mas ilufres de 
los Romanos, pues no hay duda , que fi eflimo por particular 
grandeza de aquellos Varones tan notable pollelsion ac los meta- 
los de Oro, y Plata de Efpaña, que la tuvo por una de las colas 
mas feñaladas de la tierra. Porque del Cobre digamos algo, para 
que fe pueda comparar fu abundancia con la de los otros metales, 
Diodorolib.6. cap.9. teltifica, que los que fe ocupaban en Efpa- 
ña en facar Cobre, tomaban para si la quarta parte de lo que 
cavaban. Marcial lib.12.L VII, 
Áll: el martillador de la laguna 
Efpañola, facude los peñafcos 
Deshechos , con el palo reluciente, 
Algunos entienden el Tajo por efta Laguna, y el peñalto def= 
hecho con el palo reluciente , el Oro eftendido en hojas, o en 
laminas. Pero el Padre Radero el lino, que en los campos lagu- 
nofos de Efpaña , como en Setaba oy Xatiba nacia, Y por el palo 
el modo de hacer el lino, porque tiene por inconveniente , que 
fiendo el Oro tan duro [e labrafle con palo; pero mayor incon- 
veniente es interpretar el peñalco molido por lino, y afsi fe hz 
de declarar como los primeros, bien que lo cierto es, que ele 
lugar tiene alguna parcicularidad de Efpaña , que no alcanza- 
mos , pudo llamar laguna el rro , como otros Poctas eflanques, 
y Claudiano en el Panegyrico de Theodoro, el Tajo, 
Honrente los caballos , el que al Betis 
Refonar hace con relincho altivo, 
El que del Tajo los eflanques de Oro 
Bebe, y las clines con fu grano e/fparce. 
Sino es que fe entienle del bermellon, cuya vena fellada fe 
traza a Roma de Efpaña , como dice Plinio lib, 33. Cap. 7. y 
alli le quemaba, y lavaba, y facudia. 


CAPITULO 
DE LGS PUERINEOS 


: NN he dicho generalmente de Efpaña , queda ahora hablar 


de lus Provincias. Los Pyrineos en la cabeza de Efpaña, 
Cc 2 aísi 
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204 ANTIGUEDADES DE LAS 
aísi por el Mar Occeano de Vizcaya, como por el Medirerra> 
neo de Cathaluña , quan lexos de la vifta, y hondos. cerrados 
con elvas , eftán llenos de materia de Cobre, Plata , y Oro. Los 
Griegos del fuego que derricid fu dureza, particutarmente los 
nombraron. Áunque fingicron efto mifmo en otras partes de Ef- 
paña. Diodoro dice, que en tres dias fe facaba de Plata an Ta 
dento Exboyco, que vale ochocientos ducados , porque tiene cop 
el Atico proporcion felquitercia , de uno, y un tercio. La rique- 
za del fuelo facilitaba el trabajo, a quien fe contentaba de las pri. 
micias de la naturaleza , pero contra los raudales, que entre las 
cabernas anchamente , y con eflpantolo ruido fe defpeñaban, fue 
menelter la maquina, que en Egypto. invento el rariísimo Ar- 
chimedes, para defaguar las Minas. En latin Coclea, 0 Pompa, de 
la qual efcribe Vitrubio lib.10+ cap. 11. Tanto coftaba el Oro, 

Plata, que folo en las fabulas fe guíto de fu facilidad. De los 
Srrofeos de Pompeyo,.cafi en los ultimos. Pyrineos por los Ge- 
rundenfes fe adelantan las efcalas.de Anibal , mas abaxo del Pro- 
montorio, que hafta oy conflerva el apellido de la Luna,de aque- 
Mas , y del monte de Jupiter , oy Judayco., mas.cargado- de me- 
tal de Bermellon , que de aguas fe aprelura á la Mar Rubricato, 
oy Lobregar. Porlos Indigires, y Lalentanos, oy Barceloncfes, 
Mas creible es, que aísi la Ciudad Rubricata ,.¿ la orilla del Rio 
Mediterranea , como. el milmo rio.fe llamafle del Bermellon, 
cuyo color , en latin , como-efcribe Plinio lib. 3 3. cap.7. fe dice 
Rubrica. Los Romanos, que con tanta juicio ponian nombres 2 
los lugares, no nombraron elte ociolamente , y fiendo pura» 
mente latino, no.fe puede-traer de los barbaros., como otros i¡ma- 
ginan. Donde fon tratables los Pyrineos, feñralando un arco al 
Poniente, entre los llergetes, y Laceranos., oy Jaca, y Urgel, 
rindiendo fu alteza: Guefca fe afamo con el Oro,y principalmen- 
con la Plata, que muchas veces Titolibiol.34. 39. y 40. celebra. 
Ni de otros metales careció Hlerda, oy Lerida, poco fuperior a fus 
campos, tocada del Sicoris , oy Segre , rico tambien en los mit- 
mos Hlergetes, O yd de Urgel, o Lerida fe lamallen. Defpues que 
Celar fitió en efta Ciudad los Exercitos de Afranto, y Petreyo, y 
los quitó el agua, y obligó a buícarla., cavando en los collados 
fecos de Lerida, canta Lucano. 

Los rios no fonaron encubiertos, - 
Ni fuentes nuevas del peñafca berido, 
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Ni las cabernas el licor fudaron 

NI [e turbo el arena conel aguas: 

Mas confumida con el fudor efquivos 

La juventud canfada de metales, 

Era facada de la-feca hondura. . 
Mas duros fe tienden los montes derivados de los Pyrineos, 
huyendo -prolixamente al Norte, claros por la.Plata en los Pon:- 
pelonenfes,-oy Pamplona, variamente conocidos, y dilatados haf 
ta Ebro, rico en Claudiano lib.4. mas tornan al Mediodia., y na 
ménos crecidos , bien que cercados de campos fértiles de(canían 
un. poco en las fuentes. de Duero, de donde proleguiremos con 
Plniolib.4.cap.20. 
CAPITULO Y. 


De Caftilla, Galicia, Portugal, Afturias , Vizcaya: 
y de los Romanos. 

L Río Duero de los mayores de Efpaña, nace en los Peleno 
dones , y fe desliza por Numancia. de alli á los Arevar 

cos, y Vaceos. Aparta de las Affurias, los Betones, y de 
Laufi tanía los Gallegos , y de los Turdulos los, Bracaros. To. 
da efía dicha region defde el Pyrineo. eftá llena de metales 
de Oro, Plata., Hierro., Plomo negro, y blanco. Los Pe- 
lendones fon los Pueblos, que ahora tienen fus afsientos en 
Aguilar, Agreda , y Verlanga , Numancia es Soria:, O alli “cerca 
mas de legua y media mas arriba a la puente de Garay , pobla- 
cion , que por blalon de fus hazañas Tyberio Graco Sermpronia, 
Proconful ,. vencedor de los Celtiberos, fundo cerca de la fuente 
de Duero. Parece que Plinio lib. 33. cap. 3. dixopor elta Nam 
cion : Gargantillas, o brazaletes de Oro Celticos , fe aman los 
que otro tiempo Celtibericos. Celtiberos fon los Pueblos que pu- 
fimos arriba , aunque fe eftendian tanto por elta parte de Efpaña, 
y tambien por la otra, que hay Áutor,que los pone en entrambos 
mares., pero propriamente fon los que primero arriba dixe. Los 
Celticos eftaban derramados por Efpaña , unos en Portugal, y 
otros en el Andalucia , fegun Ptolomeo , otros en el Promonto- 
rio Celzico , como Plinio , que conoce unos Nerias, y otros Pre- 
famarcos , y afsi eftando efparcidos los Celticos, la gala. de las 
mugeres Celtibericas pafso el nombre de las Celeicas. Como la 
fama , y masen eftas colas es mudable. Los Arebacos le pulieron 
noÑn- 
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2 ANTIGUEDADES DELAS 
nombre del Rio Areba, ahora Ereíima. fels Lugares fuyos princi 
pales hay en Plinio, Saguncia Siguenza, Uxama Oíma , los qua- 
les nombres tenían otros Lugares , Segovia, Nueva Auguíta, oy 
defconacida. Termes Nueltra Señori-de Termes, Áldea, y la 
infigne Clunia, uo de los fiete Tribunales que ocupaba la 
parte” de Efpaña Tarraconenfe , ahora la Curuña de los Condes. 
Los Barceos.fon los Caftellanos Viejos, que habitan las riberas 
de Duero, los Vetones fon de lu numero, de la Otra parte del Rio, 
de efta los Alturianos, que entonces mas le eftendian , ahora cer» 
cados de los Montes » y del Occeano , olvidada fu nobleza de 
Auguftanos, Solamente tranfmontanos , dexan lo que perdieron 
al Reyno de Leon, y mucho a Portugal. Los Gallegos tampoco 
tocan oy al Duero. Lufitania es Portugal, que ahora por elta par- 
te le alarga de efta del Duero, y elirecha, y difminuye a Gali- 
cia. Eos Turdulos fon los Portugueles , que Pomponio Mela lla- 
ma viejos , distincion de los oros que poblaron el Andalucía, y 
Gn duda eran de la fangre de los Lufitanos. Los Bracaros fe en- 
cierran en ete tiempo en Portugal, cuya memoria , dura en Bra- 
ga engrandecida antiguamente con citulo del Imperio Romano, 
y celebrada Auguíta , Aulonio en las Ciudades, 
Y la que fe ennoblece con el feno 
Del mar bondofo Bracara la rica, 

Hale de entender de los metales , fegun elte lugar de Plinio, 
que vamos declarando. De efta parte, y de la ocrra del Duero 
pertenecian la mar los Bracaros, y 1urdulos , oy debaxo de unas 
leyes, y una miíma nacion dz la Corona de Portugal. De (uerte, 
que todas eftas partes que he conformado con el prelente cono- 
cimiento, airma Plinio , que eltán llenas de Oro, Plata, Plomo 
negro, y blanco , y Hierro. La Ciudad Argenteola , junto a Pra- 
via en los Alturianos , puede fer de algun raftro quizá porque 
la palabra Romana tuvo cauía verdadera, como para nolotras 
en el Perú en las Charcas la Ciudad de la Placa, pues como le ve- 
rá por elta obrita los nombres de los metales »-cOMmO en otras 
partes de Europa > tambien puíieron en Efpaña a los lugares de 
la tierra , donde los h1via. Segun los grados d longitud > y lati= 
tud, que tiene en las tablas de Prolomeo , 0 es Pravia , O Cerca 
de ella, lggalíe a efto que le delcubren oy en fu tierra elcortas 
antiguas. Á los Alturianos vituperaban los Poetas Latinos, lla- 
mándolos amarillos , porque vivian en las fabricas de los montes 
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eavados , perdida la color natural , por el exceTo del trabajo, y 
hedor de los metales , á tanto fuerza la codicia, eo unos ha - 
cen'elclavos á otrez,. por el inftrumento de ella, y otros" fe ha- 
cen efclavos d si mifmos:,. por hurtar fu.demaliía í lu miíno Au- 
tor infufrible , Marcial lib. £. 

“Recibe lo que cava eb Affuriano 

En-dos campos dichofos de Galicia, 

Dicho con ingenio» porque teniendo que trábajar en Íu 
cala , fiendo tan rico, 1ba a los vecinos, afsimifino los llaman 
avarientos , por no haver tenido mas gruefla , ni mas ordinaría 
arte, que efta. de las riquezas cales diítinta: dé las naturales. 
Silio, Italico lib: 10. eptít.10. canta de eftas regiones, 

Aqui todo metal, de aqui la vena. 

Del Laton., amarilla de Oro , y Plata: 
De doblada fimiente fe congela, 
Y la tierra produce los atroces 
Partos del Hierro, y del rigor de Marte. 
Pero Dios efcondio de las maldades 
La:materia en el centro de la tierra. 
El Affuriano codiciofo dentro 
De las entrañas hondas defpedaza 
Latierra., y del calor , el defdichado 
Del Oro , buelve.la figura humana. 
Agui el Duero, y el Tajo en la riqueza 
lenalan al: Paétolo, y fas.aremas, 
Y el que por las murallas de los Gravios. 
El nombre corrompido. de los Griegos, 
Del famofo Diomedes gente altiva, 
Los lucientes pedazos arrebata 
Lathes., que reprefenta a las naciones 
De la muerte , el olvido ,.y del Infierno. 

El Lethes de: los. Latinos Limia , oy conferva lu nombré 

en lo. nltuno.de Portugal, entre Braga, y el Miño, 


¿CAPITULO VI 
DE LOS ROMANOS, 


Ngañale quien culpando el poder Romano , pienía que 
taxo 4 Efpaña elte trato. Exercicio fue, proprio ya de 
los 
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208 ANTIGUEDADES DE LAS 
los Elpañoles, como de los Aguitanos, oy Erancefes de Guíanuo 
dico Cofar,l. 3 de Bell.Gall.que por cl ufo de facar cobre antizuo, 


Je rvaliancontra las fortificaciones Romanas de las Minas , ha- 


viendo defpues aprendido el Arte Milirar de los Romanos , fuera 
de las Minas, invencion,que defpertó en fu ingenio la primera na- 
turaleza de fu Patria, os primeros,que enfeñaron a los Efpañoles 
a entender las Minas, fueron los Phenices, los quales en la fama 
de los Grivgos,o en [us fabulas, fabricaron Palacios por los Labe- 
rintos Efpañoles, debaxo de la tierra a fu Dios de lasriquezas , y 
aqui lo adoraron , y [g enriquecieron increiblemente, Como gen- 
te altura, v codiciofa:y a quien Dios,Ezech.27. por reprehenfion,y 
verguenza de fus pecados, llama Mercaderes,y amenaza la muer- 
qe, De Cadino Pheniz, dice Plinio, l.7.c.56. que fue el primero, 
que halló metales de Oro , y el modo de facarlo. Pero nofotros, 
que con el conocimiento de las Sagradas Letras, recibimos la ver- 
dad, fabersos que Tubal Cara fue el primero que coció el ufo del 
H'erro, y del Cobre. Los Libros de Henoc, Genef. 5. citados por 
Tertuliano en aquel lugar , añaden, que tambien del VD. o, y 
de la Plata , aunque no tienen autoridad , en eflo merecen Cre- 
dito ; porque lo añrma Puilon en el lib, 1. de las Antiguedades 
de la Efcritura , y lo figne Jolepholib. 1. An. lud. cap. 3. que en 
una palabra dice, que imvento el Arte de los Metal s, como de 
Cynara en Chipre , dice Plimo. Brien, que Genebrardo lib.1. 
Chron. atribuye effa invercion n Carm , lo que es cierto por ra- 
zon, y no por Efcritura. Porque Adan , adornado por la aracia 
de Dios, no folo de las cofas Divinas, para cl fin fobrenatural 
del hombre, fino del conocimiento de las hinmanas , entrambos 
bienes para falud del alma, y uío del cuerpo, comunico d lus 
hijos : los quales , fegun fu inclinacion, y capacidad apiendie- 
ron, y con el amor de padres enfeñaron tamb»en 3 los fuyos. Y 
afsi Tubal Cain, feptimo enla generacion de los Camas, exa 
trino mas lo que havia oido, y fegun era ya la muchedumbre de 
hombres lo trató, y fe firvio de otros. De fuerte , que mis co- 
mo añcionado, y continuo en elte trabajo, mereciefle nombre 
de Inventor, que como el primero, o folo en fu tiempo. Aca: 
bada la defcendencia de Cain con el Diluvio, en la tercera edid 
de Abrahan , fe divulgó todo el ingenio de conocer, tratar, y 
tilar de los metales. La qual invención bien la arribuyo Plinio 
2 Cadmo, por lo que tenia de Oriental , pues delde la primer 
IDC > 
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memoria del Diluvio gozaba el Oriente ya de las Ártes, que tan 
tarde los Griegos, y Latinos, dandofe por barbaros, fe j¡a£taban. 
de haver ulado, y conocido ; de fuerte, que el año de mil y 
guatrocientos y noventa del Mundo ; del Diluvio trefcientos y 
noventa y tres, que fue quiza quando los Fenices aportaron d 
Efpaña , generalmente en el mundo fe ufaba de metales. Los 
Fenices no fe contentaron de llevar el Oro de Efpaña al Aña, 
fino combidados de la ganancia poblaron, y con efta comodi= 
dad por los grados , que lube la malicia , intentaron el Señorto. 
De tan eftrecha, y larga converlacion falieron Maeltros de 
Minas los Efpañoles ;, de fuerte , que como dice Plinio Ítb. 3 3. 
cap. 12. en las partes Mediterraneas de Efpaña, corrompen la 
Plata con aguas curadas. Mas prelto los Carthaginefes , linage 
de los Fenices, no inferiores en lagacidad, y fuperiores en fuerzas, 
y mas pelados con la vecindad, y lufridos , con la viveza Afrl- 
cana folos como tyranos cultivaron las Minas , y delembolvie - 
ron los Montes , encendida la fobervia de mandat, y rigor de 
tas armas con la infolencia del Oro, porque penfando con Solda - 
dos foralteros pagados (in la cofta de lu langre, :i fuerza de di- 
meros aflolar el Imperio Romano, y fujetar a Europa, no per- 
donando á lo mas defierto, y arenolo de la Libia ; defpues de 
muchos trabajos que traxeron al mundo , caidos de la vana 
confianza del Oro, muertos los Soldados eftrangeros , perdte- 
ron fus Ciudadanos , y prefto fu Republica. Entraron en lu lu- 
gar los Romanos , los quales al principio fedientos de gloría po- 
co eftimaron otros bienes, defpues el vicio todo lo confundio, 
muchos Italianos fe dieron a bulcar Oro mas ingeniofamente, 
que todos los paífados ; pero. el Senado Romano fiempre mofiró 
en efte cuidado maravillofa templanza ; pero gozaron de las 
riquezas , que los Phenices comunicaron, y tuvieron en Efpa- 
ña, y de lo que colmo la codicia Carthagines, y con el ticimpo 
los Efpañoles , ya experimentados, havian juntado, y abi Los 
triunfos profperifsimamente florecieron. Marco Hervio Prctor, 
Livius lib. 34. envuo en Roma vencedor de Efpaña a caballo, 
que llamaron Ovarion, que es lo mifimo , que menor triunfo, 
y metió en Erario Romano, de placa fin marco catorce mil 
ferccientas y treinta y dos libras, de fellada con el cuño de un 
carro de dos Caballos diez y fiece mil y veinte y tres: y de Pla- 
rá de Gueíca ciento y verte mil y quacrocientas y A y 

ocho. 
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ocho. Y O, Minucio fu fucceflor dió al Erario de plata treinta 
y quatro mil y ochocientas libras, de dos Caballos fetenta y ocho 
mil, y de plata de Guefca dofcientos fetenta y ocho mil ; pero 
ete numero es muy fo/pechofo, porque crece demafiado. M. Ca- 
ton Conful triumpho de Efpaña, y traxo en el triumpho de 
plata fin marco veinte y cinco mil libras , de dos Caballos cier- 
to veimte y tres mil, de Gueíca quinientas y quarenta ; de 
oro mil y quatrocientas libras. De los defpojos dividió á los Sol- 
dados de a pie dofcientas y ferenta libras de cobre, a los de 4 
Caballo tres doblado. Todo ello creerá facilmente , que fin 
trabajar los Efpañoles en las Minas , tomaron por defpojos los 
Romanos: quien fe acordare de lo que efcribe Eftrabon , que 
los Carthaginefes , que con Amilcar Barcas, padre de Anibal, 
hicieron la jornada de Efpaña, vieron que los Andaluces ufaban 
de pefebres de plata, y tinajas. A elta proporcion, los inlira- 
mentos mas nobles de la cala debieron fer de oro.: a la miíma 
proporcion es creible, que fola la victoria fin cuidado de Mi- 
nas diefíe tantos defpojos de metales. Y aun mucho antes los 
Mercaderes , delpues de cargados los Navios de plata , por 
no perder qualquier modo de llevarla , forjaban las Áncoras de 
ella. Tanta carefia tenian los Efpañoles de otras cofas, O tan- 
ta era la hambre: de los Fenices,que lo que fobraba , aunque 
tan eltimado , en menor ufo, lo aventuraban. 
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CAPITULO VIL 
PROSIGUE DE LOS ROMANOS. 


NON tantas Hiftorias de Griegos tan doétos, y libres, y ent- 
A”, migos de la gloria Latina , en algunos Hiftoriadores Ro- 
manos de buenas /coflumbres , que no perdonaron a fu Patria, 
en la juíta reprehenfion de los pecados , con zelo de la enmien- 
da;no fe hallará una palabra de Ley , 0 Decreto, ú del Sena- 
do, u del Principe, que mueftre anfia de oro. Bien, que pru- 
dentemente fe valieron mucho del Efpañol ; porque el Efpiritu 
Santo en los libros de los Machabeos, lib. 1. cap. 8, brevemen- 
te, pero con la mayor honra, que jamás hombres alcanzaron, 
habla tan particularmente de la grandeza Romana , que dice lo 
mucho que hizo en Efpaña , y los metales de oro, y plata, que 
enla , nervios valentiísimos , que le añadieron a la invencible 
Nia- 
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MINAs DE España. . 241 
Mageftad; pero (1 huvieran cometido tyranias por cl Oro, no 
les alabara tanto, como hace, pregonando de ellos, que con- 
fervaban fus amigos , que eran fabios en el Confejo, y que ha- 
cian lo que fe les pedia jufto, todas virtudes contrarias a los vi- 
cios , de los que fe enloquecen con la rabia del interes , y del 
Oro. De aquel monftruo Neron, dixo Petronio Satyrico , que 
fí alguna tierra embiaba Oro, era fu enemiga; pero Traj2no, 
bonifsimo Principe en Dacia Mediterranea , y Traníalpina , Oy 
Trafilvania , y Moldavia , muy ricas de Oro. Vencido el Rey 
Decevalo, y hecha Provincia, no fe curó mas de las Minas de 
lo que pedia una prudencia, no defpreciadora de efta , ni de 
otras mercedes del Cielo. Adrino, haciendo romper la Puente 
del Danubio, las defprecio de todo punto, dexando las Dacias 
a los Barbaros, y poniendo el Danubio por folo del Imperio 
Romano ; lo qual alterado por otros Emperadores, bolvio 4 
hacer Aureliano , valentifsimo en las Armas ; y pallados muchos 
Pueblos de eflta parte del Danubio , hizo una nueva Provincia 
Dacia, deflamparadas las otras. Tan lexos eltuvieron los Ro- 
manos de deltruir a Elpaña con las Minas , que vedaron Ger - 
fores a los Arrendadores cl trabajar las Minas, con todos los 
hombres que quipe/Jen, determinado el numero, de la qual le y 
fe acuerda Plinio lib. 3. cap. a. y del Entredicho antiguo deb 
Senado , por el qual fe perdon) a Italia, no haviendo en el 
mundo tierra mas fertil de metales, como tampoco de las den 
mas cofas. El miímo Senado , como dice Livio, lib. 45. quitd 
el pecho de metal Macedonico , que era grandifsimo , porque 
no fe podia fuftentar fín Arrendador , y donde lo hay, 0 eb 
derecho es vano, 0los Vaffallos no tienen libertad ; ni tam- 
poco convenía , que los mifmos Macedones arrenda/ffen , por- 
que donde hay interes, nunca faltan caufas de alborotos, y 
dependencias. Ni tampoco a los vencidos pufieron tributo de 
Oro , fino de Plata ; y defpues comunicado el Imperio, cafi to- 
dos los hechos pedian en efpecies , que fon vituallas para los 
Exercitos, como fe vé por las Leyes de los nuifmos Emperadoresa 
Y eflo no lo hicieron porque faltafle Oro que facar, fino por 
la manfedumbre, 
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CAPITULO VIIL 


Mas de Galicia, Portugal, Áflurias, de Vizcaya, y de las 
antiguas riquezas de Cafiilla, y otras 
partes. 

Umplida efta diverfion neceflaria , bolvamos mas aprera- 

damente ad nueltro propofito. Juftino efcribe de Galicia: 

Una parte fe llaman Ampbilocos , fertilifsima de" cobre, y de 
plomo , y de bermellon , el qual a fu rio vecino di0 nombre, ri 
quifsima de oro, tanto, que con el arado rompen los terrones de 
el. Dentro de la raya de efía Nacion hay un Monte Jagrado, el 
qual es Jacrilegio tocar con hierro ; pero f7 alguna vez con los 
rayos que fon muy ordinarios en efía tierra, fe rompe, y cae, 
Je permite coger el oro, como merced de Dios. Efte Monte fla= 
grado , parece que alude al Monte que llaman Furado , confer- 
va las feñales de las Minas. La tierra arada de oro, quizd Val- 
diorres, feis leguas de Valdequiroga al medio dia , en Efcritu. 

ras antiguas Valle de oro. El bermellon fe dice en latin Mi- 

mium : y alsi es conocida efta parte de Galicia por fu claro rio 

Miño , que dio la honra de fus riquezas a Áuria , Orenfe oy en 

fu orilla. Juntamente [e fignifica , que donde havia tanto ber- 

mellon havia azogue, plata, y plomo. Dice Eftrabon lib, 33. 

cap. 3. el efaño, no comodos Hifforiadores publicaron, fe ba- 

lla “en la baz de la tierra fí no fe caba, Nace en los barba= 

ros que efian fobre' Lufitania. Elros fon los que pone en laz 

Junta Luceníe , oy Lugo en Galicia, Plinio, ni los llama tales 

por los vicios, fino dice : De defconocidos-, y de barbaro nom- 

bre, pero libres ciento y fefenta y feis mil. Tambien dice de 

eños Mela, que apenas fe podian pronunciar fus Pueblos con 

boca Romana. En owas colas eran humanos. Silio dice lib. 2. 

Con el oro Gallego variadas 
Las veffiduras de Matronas sobles. 

En efta region de Galicia pongo las gentes Chalibes , hafla 
el Occearo, que como dice Juftino, del Rio Chalibe fe -apellida- 
ron : qual fea efle rio no fe fabe acerca de los Authores ; pero 4 
ni me parece que es Sil, por los raftros de las herrerias antiguas, 
que le ven oy , y por lo que del territorio de la gente “fe conje- 

Eu- 
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tura ; porque Silio Tralico efcribe, que eftos fueron los Ártifices 
de las Armas de Anibal; y es claro, que un Poeta doéto no pudo 
fingir el artificio enla Nacion que no lo tenia , y mas para Ar- 
mas de tan gloriofo Capitan , que pedian muy excelentes Árme- 
ros. Silio, pues , lib. 2. 

Las gentes del Occeano llevaban 

El efcudo de ardor re/plandeciente 
Del ingenio Gallego , y de la tierra, 
Obra gloriofa , al General de Lybia, 
El morrion brillaba con los rayos, 
De las crefias, y plumas, que temblando, 
Al ayre tremolaban fu blancura, 

Una efpada , y la lanza rigurofa 

A mil millares de enemigos muerte. 
Demaás' de efio texida con fus nudos, 
Y con tres lazos de oro la loriga; 
Impenetrable al mas valiente hierros 
Todo perfecto con acero, y oro, 

T riquezas del Tajo rico, y claro 


Que fuelle eta Arte de los Gallegos , confta, porque efte 
nombre de Chalibes fue comun 4 todos los que fundieror meta- 
les, como Virgilio lib. 10. dice, hablando de la Isla Elva de la 
Tofcana. | 

Generofa en metales de Chalibes. | 

En Plinio , lib. 7. cap. 56. inventores de enfayar en latín 
Aeyaria, y alsi dieror nombre d los de fu Arte. De eftos Chalibes 
Gallegos efcribio Juftino, que a todos aventajaban en el bierzo, 
y que el agua del Rio Chalibe era mas violenta, que 'el hierro, 
porque con fu temple fe hacia mas rigurofo. Compitieron fus 
elpadas con las de Bilbilis, y entrambas de igual reputacion, dies 
ron la que tuvo Efpaña de fus efpadas, fobre la memoria de to- 
das las Naciones, afsi en el acero,como en el modo.Plinto lib, z 3. 
cap. 4. enfeña tres modos de facar oro, 0 entre las arenas de 
los rios, em granos, 0 con pocos, 0 minando los montes. En el fe- 
gundo dice, que algunos efcribieron, que fe aventajaron tanto 
Aflurias, Galicia, y Lufitania, que dieron cada año veinte mil 
pondo, libras invaríables , porque la libra tuvo variedad en las 


Onzas, y no en el pondo : pero mas que ninguna Afturia, fuera de 
| Ita 
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Italia, venció con la fertilidad del oro a las demás Provincias 
del mundo , con razon Claudiano:. | 
Ni acabar a los nontes, amarilto, 
Ricos , el Afluriano , porque fiempre 

La vena el oro en fu principio arroja, 

Plinio , difputando del Plomo negro , y blanco , que es el 
eftaño, dice : Elle agora cierto es que fe cria en Portugal, y 
er Galicia enla baz arenofa de la tizrra de color negro, por el 
pefo folamente fe conoce, tiene unas piedrezuelas menudas, 
principalmente en los arroyos de Rapina, quando fe fecan, 
tavanfe das arenas, lo que fe afsienta cuecen, no fe bace en 
Galicia negro, abundando de efe la vecina Cantabria, que 
rodea d Vizcaya cor parte de Caftilla, dzia Logroño, aunque 
propriamente coge el Occeano del Norte, Guipuzcoa , Encars 
taciones de Vizcaya, y Alaba. Por la Cantabria dixo Plin. lib. 34» 
cap. 17. Del plomo negro u/famos para laminas, y arcaduces: 
Jfacafe trabajofamente en Efpaña. Tomo por la parte de Can- 
tabria d toda Efpaña : y hablando de la piedra imán, lib. 34. 
cap. 14. dice: Ela piedra nace en Cantabria , no aquella 
verdadera piedra imán en peñafco continuo, ¡mo efparcida, 
blaman Bulation, no se fí para fundir el vidrio, tan prove- 
chofa, baja agora no fe ba experimentado, Atrae el bierro 
como la piedra imán, Con efía mifma piedra Dinocrates, Áp- 
ehitecto de Alexandria , havia comenzado 4 cubrir el Tem. 
plo de Arfínoe, para que suma effatua de bierro fuya, pareciejfe 
que fe tenia en el ayre; impidiola fu muerte , y la de Ptolo- 
meo , que quijo hacer effo -por fuhermana, De todos los me- 
tales la mas larga veña es la del hierro. En la parte de 
Cantabria, que baña el mar , hay un monte afperifsimamen- 
se alto: todo de efla materia, cofa incresble, Efpaña Ulte- 
rior era' Betica , y Lulitania , lo demás deíde los fines Virgita- 
nos, dy Vera en el Reyno de Granada, era Giterior, de efta 
hemos puefto la parte: mas rica , y en general dirémos lo que 
de íu oro, y plata [e entriega a la memoria de las Hiflorias. 
Claudio Emperador el Primero , triunfando de Inglaterra , en- 
tre las coronas de oro , tuvo una de fiete libras de las de los 
pondos , que le contribuyó Efpaña Citerior. Reynando Claudio, 
efta mifma beftia , un efclavo fuyo Drufillano, por nombre Re- 
dondo, Procurador de Efpaña Citerior , tuvo un plato grande 


de 
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de quinientas libras de plata , para cuya fábrica hizo primero 
una Tienda : y ocho Compañeros luyos hicieron otros platos 
de 50. libras, Livius 39. 40. 41. Cayo Calphurnio Pretor trium- 
pho de los Celtíberos, y de los Lulitanos, y entro en el Etario 
coronas de oro ochenta y tres, doce mil libras de plata. Del- 
pues de pocos dias Lucio Quincio Crifpino triumpho de los 
miímos Lufitanos, y Celtiberos, y llevó en el triumpho otro 
tanto oro, y placa. Q. Fulvio Flaco triumpho de los Celtibe- 
ros, y traxo en el triumpho ciento y veinte y quatro coronas 
de oro, mas treinta y una libras de oro fellado , y de Guefca; 
dineros ciento fetenta y tres mil y dofcientos. Efte lugar eta 
corrompido, y el numero es muy fofpechofo. A los Soldados 
repartió quinientos dineros, doblando a losCapitanes de cien 
hombres, tres doblado ¿ la Caballeria, otro tanto ¿ los com- 
pañeros del nombre Latino, y á todos doblada paga. Primero 
Sempronio Graco de los Celtiberos, y de lus compañeros, el día 
Gguiente Lucio Poltumio de los Lufitanos, y de otros Efpañoles 
de aquella Region triumpharon , quarenta mil libras de plata 
paíso al Erario Tiberio Graco, veinte mil Albino, a los Soldados 
repartieron dineros veinte y cinco , doblada paga al Capitan de 
cien hombres , y 21a Caballería tres doblada ; entrambos dieron 
tanto a los Compañeros, quanto a los Romanos. Con mucha ra- 
zon Prinio alaba la templanza de Cipion, que vencida, y deftrui- 
da Numancia , dio a fus Soldados diez y fiete mil libras de pla- 
ta. Pofsidonio efcribió , que Marco Marcelo cogio de los Cel- 
tiberos Dry. talentos, que fón feifcientos : bien, que es error pa= 
ner el D. que es nota antigua por elemento : y aísi le-ha de en- 
mendar 1). hacen trelcientos y felenta mil ducados. 


CAPITULO IX. 
De las Islas Terceras , 0 de los Azores. 


AS Islas Caísiterides eltán en el mar que baña a Portugal , 

y aísi me pareció tratar de ellas aquí. Los Griegos llaman 

al plomo blanco, Cafsiteron. Plinio, lib. 34. cap. 16. tiene por 
fabulofo, que fe hallaffe en las Islas del Mar Atlanico. Pero en 
otra parte efcribe, lib. 4. cap. 22. que los Griegos las lamaror 
de la fertilidad de plomo, y no lo contradice. Y en otra parte ef= 
cribe, lib. 7. cap. 56. de la Isla Cafsiteride el primero de to- 
44, Midacrito traxo plomo. Tambien afirma , que fe E 
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216 ANTIGUEDADES DE LAS 
de ellas, que eran las Afortunadas, penfolo afst, y las fitud en- 
frente del Promontorio Celtico , O Nerto, acerca de otros , Árta- 
bro, Cabo de Finis Terre. Pero afsi en penfar, que fueron las 
Afortunadas, yerra Plinio, como en el lugar donde las pone, 
juntamente con Eftrabon. Mejor las conoció Prolomeo, que el- 
cribe : En el Occeano Occidental hay diez Islas llamadas Cafsi- 
terides. Ellas fon las de los Azores , pero fon nueve folamente, 
P, Craflo paíso las Armas Romanas a efltas Islas, y hallo metales 


cavados. 
CAPITULO X 


DE OTRA PARTE DE CASTILLA. 


Uedanos el otro lado de Efpaña, que ciñe el Orofpeda, cer- 
ca de fu principio, entre Caftlla, y Navarra efta Tri- 
7 cio, que Prolomeo llama Metallo, en los Berones, que es 
la Rioja , diferenciale efte Tricio con fu riqueza de otro de los 
Bardulos, oy Guipuzcoa, llamado Tubolico. Si otros lugares 
llamaron los Romanos Metallos en Europa , por la Minas ; por- 
que conftando de la general riqueza de elta Provincia, que era 
de los Celtiberos , no diremos, que efte fobrenombre era diftin- 
cion de lu propria naturaleza? Buelven los Montes de Orofpe= 
da entre Caftilla, y ..ragon, y con tres como atalayas muy afpe- 
ras, le entremeten entre Turiafon , y Bilbilis. De eftas Ciudades 
habla Plinio, lib. 34. cap. 14. Eftos, y otros lugares ennoblecio 
la mas provechofa gloria del hierro, como 3 Bilbllis en Efpaña, 
y a Turiaffon. Elte entre Numancia, y Ebro, oy Tarazona. Bilbi- 
lis no es Calatayud, cftá cerca de alli un quarto de legua, como la 
celebra fu Poeta Marcial, lib. 10. 103. en un Monte , que oy fe 
llama Bambola : corre Salón por fu pie, ahora Xalon, que es Bil- 
bilis, del nombre de lu Ciudad , como otros muchos lugares, y 
rios fe preftan los nombres. De fus aguas tuvieron parce de lu 

fama las efpadas Efpañolas, añade Marcial, lib. 12. 18. 

Mi Patria_amada Bilbili fobervia 
Con el oro preciofo , y con el bierro, 

Los montes fe enfanchan por las laderas de Caftilla, que fe 
encumbran por el Reyno de Valencia, y fe quiebran tambien al- 
tos, por los Conteltanos, oy Coceñtayna, parten al: Fcrrario 
Promontorio, y alli pelean con las olas. Ferrario fuena quizá lu 


propriedad , por la grandiísima abundancia , que tuvo de: 
Els 
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Efpaña. No parezca demasta notar eltas menudencias, porque 
el efcribir de cola tan grande, embuelta en las medias tinieblas 
del olvido, paffada la ruina de los Romanos, la deftruccion 
de los Godos, las perpetuas Guerras de los Moros, con la 
pérdida de tantos Áutores, y las faltas que en los que tenemos, 
fe han metido, aísi como nos tiene folícitos en lo que parece mas 
claro, tampoco no nos defconfia de congeturas de nombres, y 
mas fabiendo a la prudencia Romana, y afsi efcribiendo para 
diligentes, nos atrevemos, ciertos que las parres montuoías de 
nueítra Patria fobraron de metales. Los Montes que quedan en 
Caíftilla, dice Strabon , que fon metalo/os. Sin duda riquíísimos 
por los eltremos de Celtiberia , que es Caftilla la Vieja, princiW 
palmente en las Sierras de Cuenca. De adonde lale Tajo infigne 
con nombre de Rey de Elpaña , y Rey de lus Rios, fomentado 
con tantas venas de Oro preciofifsimo , compitiendo con el Po 
de Italia, y Ganges de la India; gozan de la 1mifma merced del 
Cielo, las peñas que hacen fombra a los Celtiberos, mas aden- 
tro ,-que fon los Manchegos, y fe alzan para enderezar/e , co- 
giendo por el coftado los Montes Carpetanos, hoy diftrito de To- 
ledo. Aqui cerca de las riberas de Tajo hay betas de plata, y 
oro, indicios para bulcar los cuerpos atelorados de la naturale- 
za. Eftos indicios, dice Straben., que fe llamaban Metalleos, de 
tan gran coía no feñala particularidad alguna que guie, ni en 
otros h1y memoria. Elte parece que es el Rio Theodoro de Arif 
roteles.,, por el Oro que de el celebra, porque fiempre que algur 
Rio de Efpaña , o (in otro nombre, o con alguno, como élte de 
Theodoro defconocido, cs alabado por el oro, fe ha de enten- 
der Tajo, por la ventaja que a todos claramente hacia. Tambien 
Strabon en la entrada del Tajo enla Mar, le conforma con lo 
que del Rio Thcodoro Abieno Poeta canta. 

En una ancba lazuna Je derrama 

Alli Theodoro, bien que maravilla 

No debe fer , que en barbaras Naciones 

Sobrenombre de Grecia tenga el Rio; 

En los lugares, que primero un tiempo, 

Los Tyr ies, y Sydonios habitaron. 

Quiza es efta la laguna de zquel lugar dificultofo de Mar- 

cial, que traximos efcribiendo generalmente de Elpaña, cafi en 
el principio , por lo menos la riqueza del_Río notoria, el nombre 
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de la laguna nfado de otro Poeta , y las Poblaciones Griegas, que 
el nombre del.Río en fu lengua confervaron : perfraden, que de 
aquí, por algub artificio de aquella ingeniofa Nacion, aísi en 
otras cofas , como en fundiciones, fe nombralfen los Artifices, y 
la laguna de un Rio famofo para dár nombre d qualquiera cola, 
Los Montes de aquí cometen los Oretanos , y rehuyen de Portu- 
gal, lanzandofe por Beturia Celtica, parte oy de Eftremadura, 
que mira a Portugal, y [e precio de la junta de Sevilla. A fus ef- 
paldas, y alos lados feñorean los campos fequiísimos de Aria, 
fegun Strabon , preñados de metales. Aría en Plinio, y Antoni- 
no Arunci, clara por los Montes Arianos de Plinio en los con-= 
tornos de Cazalla, aunque en Ptolomeo fe ven Arucci, y Arunda, 
Arucci en la ribera de Guadiana : Arunda algo apartada efla mas 
Oriental, no lexos de Olibenza, entre si poco diflantes, por 
donde blandamente fe fnfpenden los Montes Oretanos, fe muel- 
tra.con alguna merced de llanura, puefta a la ribera de Guadia- 
va), ya renacido, Metallina, o Metallinenie, fegun Plinio , Me- 
dellin, que a fu vecindad afpera, y en la antiguedad notóoriamens 
te rica, pide la honra de fu nombre , y de fu metal, 


CAPITULO XT 
De Cartagena , Granada , y otras partes, 


Tro collado sé encima del Orofpeda, que diximos, ya fe 
dividia multiplicando los amentfsimos Montes Marlanos; 
2 mano derecha, y a la izquierda , figuiendo el Reyno de Mur- 
cia, y tocando en Cartagena la Nueva, O Efpartaria, ad diferen: 
cia de la Vieja , que dura en Aragon con vilifsimo nombre. Cer- 
ca de veinte eftadios de efta Cartagena eftan los famofifsimos Po- 
zos de Anibal, veinte efladios apenas fon una legua , la redon- 
dez de los Pozos. de eftadios quatracientos, mas de diez y [els 
leguas. Cada Pozo tuvo nombre de [u Inventor ;, el mas aventa- 
jado fe llamó Bebclo, y dió cada día a los Cartaginefes trefcien- 
tos pondos , que fon las libras que diximos. Defpues habitaron 
en efte miímo lugar quatrocientos hombres, que cada dia al Pue- 
blo Romano daban veinte y cinco mil adarmes, que importan qua- 
tro talentos, y un fexto, que fon des mil y quinientos diicados, 
duraba en tiempo de Plinio , yd por mil y quinientos paflos ca- 
bado el Monte ; por el qual elpacio los Aquitanos de dia , y de 
no- 
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noche facaban las aguas. La comun naturaleza de eftos Pozos 
era, que hallandofe una veta, no lexos de alli le defcubrieffe 
otra. Viniendo de la cofta a la tierra de los Montes que fobre. 
pujan al Andalucia, y abrazan á Calpe, fe quedan algunos, que 
fe derraman por brazos, y encubren la Mar á los Pueblos? En el- 
tos dice Strabon: Hay unos como lomos de los Montes de los Batif2 
tanos y y Oretanos juntamente , que llevan todos los metales, 
Oreto,cerca de Almagro,cabeza de los Oretanos, y Batiftanta, oy 
Baza, de los Baftulos. Los confines de entrambos fe encontraban 
de la otra parte de Guadalquivir. Plinio deciara en lugar de Stra- 
bon con eltas palabras, en el libro 3. cap.3. Los Mentefanos , que 
fon Oretanos, y los Mentefanos, que fon tambien Baflulos. Con 
lo qual es ciaro,que las Minas eran de los Montefanos, que tenían 
entambos nombres, y en particular la voz de fu Patria. Lo qual 
dexo pafar Strabon contento con la noticia general; Plinio nos 
la dio diftinta. Mentefanos de Menteía , acerca de unos Jaen, 
acerca de otros lliturgi, Andujar el viejo, 6 en el Monte Se- 
baftiano, junto d Caftulón, oy Cazlona la vieja, o Santiltevan" 
De cllos Montes de Jaen fe enlazan los que entran en el Reyno 
de Granada, antes faciles ; pero quando toman cfle nombrte -al- 
tos, nevados, y afperos, cerca de Granada muy ricos, como di- 
ce Rafis, Coronifta Moro: E hay venero de oro,e de plata, e de 
plomo,e de fierro , e en fu termino hay un luzar que llaman Sa- 
lombino,e bay alli el venero de Atutia,aquella a que llaman Al- 
bucete,e el venero a nombre Patene viva. Y en otra parte:E por 
meato de la Villa de Granada va un Rio,que bavia nombre Sa. 
lón,e abora es llamado Cuadazenil.E nace de un Monte que ba 
en termino deElibera,que ba nombre Dayna.E en efte Rio cogen 
las limaduras de oro fino. Salombrina es Salobreña , y donde dice 
Genil fe ha de poner Darro,afsi porque Genil corre un poco apar- 
tado de la Ciudad,como porque Darro,conformce 4 fu nonibre, es 
lolorico, y aísi erraron, O el Impreífor, o el Moro. 


CAPITULO  XIL 


sx 


De Cordova, y las maspartes del Andalucia. 


y Iremos zhora de los Montes de mano derecha , muy dicho- 
7 los por «el Plomo, nombrandolos Sierra de Alcardz, de 
£ 2 adon- 
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adonde corre el Betis, junto 4 cuyos manantiales efta la antigua 
Caftaon , hoy Villanueva de Alcaraz. Donde eftaba úna particu- 
lar Mina de Plomo , mezclada con pequeña parte de Plata , no 
provechola para purgada : aventajaba todas las riquezas el Mon- 
te, padre de Guadalquivir, llamado de Plata, y labrado con 
Minas de ella. Los Montes, Ó lomas que figuen el Rio, que cor- 
re entre Occidente, y Mediodía, quanto mas al Norte mas fo- 
brados de metal , no en una parte , fino en muchas, particular- 
mente en, los Montes que eflán al Norte de Cordova en fu co- 
marca. Silio de Cordova libro 3. 

Ni tampoco cefso la gloría antigua 

Cordova; de fu tierra de oro puro. 

Lo qual fe ha de entender por las Minas, no por el Rio, del 
«ual no he leido, ni oido que tenga Oro. Áun no era necefíario 
decirlo , fi no huviera quien vanamente cazdra qualquiera pala- 
bra , por mal entendida que fea, para fingir nuevas alabanzas: 
de rifa á los que faben, y ¿los ignorantes de quanta preluncion, 
pretenden que ellos veríos prueben ektoro de Guadalquivir, li; 
fania a lu ingento , y a la Parria, lib. 9. 62. 

En las tierras Tartefías es fabida 
La cafa donde Cordova a fu rio 

El Betis ama, y al ganado He/perió, 
Afeyta con metales , y hojas vivas, 
Del color amarillo, y de fus rayos. 

Quifo decir, que los paños, y las aguas eran caufa del co” 
lor, que fe parecia al metal, Que de eflo le figa huviefle meta: 
les, es abíurdo; porque loshavria en todas partes por aquella ra- 
zon 1 ambien entienden mal ellos verfos; lib. 12. 100» 

Betis, que cor corona de oliva 
Ciñes tus Jienes, y al bellon dorado 
Tiñes come crifial ref plandeciente. 

Criñal refplandeciente, no por:eboro, fino por la tranfpa- 
rencia, y la luz, no hay duda, fino que celcbrára claramente 
el Oro, fi lo huviera, no por las lanas con impropriedad, fino 
por el miímo , como de Tajo, y de otros ; porque de los Pocras 
Latinos quando alaban alguna cofa matoral, fe debe hacer mu- 
cho cafo, porque como fueron muy eftudiofos, conocian la ma- 
turaleza y la imitaban. Y aísi no fe hallará que hayan alabado 
Bo por xico, que no llevafíe Oro propriamente. Efto he dicho- 

pot- 


MINAS DE EsPAÑA, 221 
porque las poelias fe hacen ya de oro, y plata , fin difcrecion, 
perdida la reputacion de las letras , por la vanidad de las pala- 
bras. Hablando del Cobre, dice Plinio, lib. 34. cap. 2. Hacefe 
tambien de otra piedra,que llaman Chalcites fque es vitriol Ro- 
mano,o Caparrofa) en Chipre, adonde fe hallo primero el cobre, 
defpues baviendofe hallado mejor en otras tierras fe cogio del 
snayor provecho, principalmente conocido el Laton, el qual mu- 
cho tiempo tuvo principal bondad, y admiracion, ni fe balla mas 
en Cbipre,efando muchos años ba efleril la tierra, Cercano a ef- 
se fue el Saluftiano en los Centrones en los Alpes,tampoco de mu- 
cha duracion : fuccediole el Liviano en Francia, entrambos lla- 
wmados de los Señores de fus metales ; aquel de un amigo de Án- 
gufio, éfe de fumuger, que fe acabo preffo. Hallafe tambier 
muy poco el Liviano. Agora toda la reputacion tiene el Mariano, 
que llaman Cordoves, Efe come mucho al Liviano la Cadmia,y 
imita la bondad del Latorr en los feftercios. Cada uno tenia dos 
libras Romanas, y la mitad Cadmia es una nuatería de la qual fe 
hace cobre. El miímo Plinio lib. 34. cap.1.y 10. Hacefe tambien 
el cobre de una piedra cobriza, que llaman Cadmía. Y en otra 
parte:La piedra de la qual fe bace cobre, fe llama Cadmia, legun 
eto es medio Mineral. Aunque d la Ciudad de Oringe claramen- 
te la pone en Celtiberia Plutarco en la vida de Cipion. Con toda 
elfo leguire a Plinto,que parece no fe pudo olvidar de Ciudad tan 
infigne, bien que la llamo Oninge. Pudo engañar a Plutarco la 
3nftabilidad de los terminos de las Provincias. Plinio la pone en 
el Andalucia cerca de Obulcula , hoy Porcuna. De Livio fe pudo 
congeturar,que la pone en la mifma parte , O cerca de Jaen, aun- 
que la llama como Plutarco Oringe, añade en los fines delos Me- 
defes,que fon obfcurifsimos. Pero fegun el camino que contra Af- 
drubal tomo Cipion; es neceflarso que efien en el Andalucia, pero 
no dentro, antes al principio , porque Afdrubal, dexando feñor de 
la campaña a Cipion,le obligó,retirado en una Provincia amiga 2 
aflegurar las efpaldas , para poder fitiar las Ciudades, “dilatando e! 
fin de la Guerra,ultima arte de los prudentes Capitanes,que fe co- 
nocen inferiores. Los babitadores de Oringe, como dice Livia 
lib.28.cavaban plata: de el:0 que he dicho fe concluye,que Orin- 
ge no puede [er Urgia, que tambien fe llamo Caftrum Julium de 
la junta Gadirana,porque eftaba en los ultimos Arudaluces, Tam- 
bien dudo mucho , que pueda ler Urio de Prolomeo en los An- 
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daluces , que acerca de Strabon Oria, por no poderfe tan claras 
mente juzgar, que de los Celtiberos fe entrafle en eftas partes 
del Andalucia , como lo hizo Cipion, figuiendo lu enemigo, Pas 
ne Strabonen la Turdetania, que esel Andalucia, tres lugas 
res por las Minas celebrados, l!1pa, Si/apona, y Cotinas. Uipa, 
esel Monte Mipula, que fegun buenos Autores, pufe junto á 
Granada, O fegun el Obilpo de Girona la mi/ma Granada, fe- 
cun Ambrolio de Morales : la que Plinio llama Vipula Italica, es 
la miíma que Ptolomeo llama lipula grande , oy Peñaflor, en la 
mitad del camino entre Sevilla , y Cordova. O fea efte lugar, 9 
Granada, en entrambas partes huvo metales, y [e hallan oy 
pero Granada fe aventaja, como lo mueftra en las arenas defu 
Rio. A Sifapona la pone Ptolomeo en los Oretanos, que llama 
Gerinanos Plinio, moraron entre los Montes Marianos de Sierra 
Morena, y entre los Montes Carpetanos de Toledo, Dioles non- 
bre Oreto, que cerca de Almagro humildemente conferva fu 
nombre, alguno dice, que efta, Silapona de los Oretanos elta 
¡entre Oreto,y Caftulon, cabeza un tiempo de una parte de Efpa- 
ña. Pero porque no es efta la que Srrabon nombra, por curio- 
fidad, O por diferenciar eftos lugares de un miímo nombre, baíte 
efto. Otra Sifapona havia en el Andalucia , de la qual hablamos; 
diferenciaroníe la una , y la otra per vieja, y por nueva, mas 
clara diferencia fuera la delos Oretanos, y Turdulos, por lo 
menos parece que la del Andalucia fue mas noble, porque 
fegun Strabon, Jiempre fe nombro de una mifma manera. Hay 
quien dice, que 4A/apa , hoy Eftepa, es S7fapona, fin tener argu- 
men to. Siendo antes increrble,que un lugar iluftre enlas Hiflorias 
Romanas como Eftepa, tuvief'e otro nombre, por el qual claras 
mente no fuelle conocido. Principalmente que el miímo Autor, 
que las diferenció con nueva, O vieja, reciente entonces la no- 
ticia , dixera algo de Eftepa. Otro duda fi es Xerez de la Fron- 
tera. Todo efto hanpenlado vanamente algunos, porque Plinio 
lib.3. cap.3. lo contradice , y es clariísimo, No tiene por Ciudad 
a Sifapona, fino por Region de la junta Cordoveía ; y afsí pone 
dos Beturias, que es lo miífmo que hace en otro lugar , dividien- 
do la Beturia en dos partes. Beturja es la parte de Efuemadura, 
cue efta entre Guadiana. y Guadalquivir, habitaronla dos Na- 
ciones Celticos , y Turdulos, Los Celticos tocaban 4 Portugal, y 
eran de la junta de Sevilla, Los Tnrdulos habitaban en Portugal, 
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en la Tarraconeníe, que es la parte de Eftremadura, que confi- 
na con Caítilla, y Andalucia , eos eran de la junta Cordovefa. 
Ela Beturia, pues, de los Turdulos, tenia dos Regiones, la pna 
de ellas era Sifapona, tan grande, que por ella dixo Plinio lib. 3. 
cap.2.El Andalucia abunda de bermellon.Y no lo pudo decir por 
otra parte de ella , fino por Sifapona. Por ello en otra parte dice 
lib.3 3.cap.7. De ninguna parte, fino de Efpaña, fe trae para no- 
fotros el bermelloz, muy celebrado es el de la Region Sifaponenfe 
enel Andalucia , pechero del Pueblo Romano, en ninguna cof2 
mas diligente que en efto. No es licito perficionarlo alli,ni cocer- 
lo, la vena fellada fe trae a Roma cafi diez mil pondos (que fon 
libras) cada año. Segun lo que havemos efcrito arriba , la Region 
Silaponenfe es Alcudia, y Pedroches. Añade Strabon, que aísi las 
Minas de lMipa, como de Sifapona, eran riquiísimas de Plata, Co- 
tinas tienen alguna claridad por Gotinufa los Efpañoles mas antt- 
guos , como dice Abieno Poeta: Llamaron a Cadiz Cot'nu/ar 
los Tyrios Tartefo,los Cartagincfes Gadir, que quiere decir cer- 
cado. El nombre de las Minas Cotinas confervan algo de lo anti- 
quiísimo de la Isla, de la qual creiblemente [e llamaron Cotinas. 
Los Romanos efcogieron el de Tartefo, y aíst apellidaronla Isla. 
Otras juntamente fe llamaron aís1, en las quales reynaron los Ge- 
ricones. La principal de ella Cadiz , orra de Juno, oy una roca 
deshabitada, que llaman de.San Pedro: dixofe tambien Erythia, y 
en ella huvo Oro,que fe facaba lavando la tierra. Otra Isla eftaba 
en la boca de Guadalquivir, y aun debiera de haver mas, por- 
que Juítino lib. 44. llama a elta parte de Efpaña : La que fe com- 
pone de Islas, Y Plinio lib. 3. cap. 1. dice de Cadiz:Que efía entre 
Islas , que fon las que hemos contado. Por efta razon en plural 
Gades. A quien fupiere la grandeza antigua de Cadiz , en quanto 
la eftimaron los Tyrios, y los Cartaginefes, que la tuvieron por 
feria de fus riquezas, y Alcazar de lus Armas , y defpues los Ro- 
manos que la honraron, como Auguíta, ferá mas creible, que 
las Minas con la riqueza, la engrandecieflen a tanta reputacion, 
que li advierte folamente en la femejanza de los vocablos. La 
Co/la Corenfe, lama Plinio la que efta contraria a Cadiz, alude 
un poco a Cotinas, aluden tambien los Curetes, que fon los Tar. 
tefos. Tambien los Pueblos Cuneos de Apiano, en las cotas de 
Iberia, cuya Ciudad principal Cuniflorgi en los Andaluces Cel- 
ticos, quizá Mirobrigá de Plinio, cerca de Fuente Ovejuna, dez 
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leguas de Áznaga. Juan Fernandez Franco , que velo en la anti. 
guedad , en un libro fuyo efcrito de mano , dexo efcrito Cotinas, 
Cote cerca de Moron , en la Peña Iman, fin otro argumento , fo 
lo por la aluñion , defpues de tantos años mudadas tantas veces 
las lenguas, y los lugares me parece incertifsimo , y mas no ha- 
llandofe Cote en ningun libro, ni aun de mediana ant'guedad, 
valga para quitar todo efcrupulo de las fofpechas de lo antiguo 
para los aficionados, que para otros , aun el proponerlo parece- 
rá. atrevimiento. Las Cotinas dieron oro, y cobre junto ; pero 
2 Cadiz quifieron los Romanos llamarla Tartefo, porque era ca- 
beza de la parte del Andalucia, que afsíi del Rio Tartefo Guadal- 
quivir, como de Carteya, que tambien Tartelo; cerca de Ta= 
rifa, como del Rey Tharfs, fi es aquel de quien [e efcribe en el 
Genefis cap. 10. tomo nombre. A los Tarteños celebraron por 
bienaventurados los Griegos. Quiza por la hermofura, y rique- 
za de la tierra fingieron, que enfoverbecio ranto a los Titanes, 
que fe atrevieron a pelear con los Diofes. Algunos ofan, que el- 
ta fea Thar/ís, ala qual navego la armada de Salomon 2. Paral, 
8.que de A/f310rgaver del Mar Bermejo en la tierra de Edon, le 
hacia ala vela , increible cofa, que por tanto rodeo, y Mar peli- 
grolo navegallen 4 Efpaña, los que la tenian cafi en las manos, 
por el Mediterraneo; y no lolamenre increrble , (mo ablurdo , que 
Hiran Rey de Tyro, ayudalfe a Salomón 3.Reg.10.4 hacer en tres 
años, por peregrinos Mares, lo que en los caferos por decirlo aíst 
brevemente fe. podía hacer. Nueítros Thartefos no han menefter 
mendigadas riquezas de hurtada gloria , habitaron fobre Guadal= 
quivir, deíde la boca del Rio Ibero Occidental de Efpaña, hoy 
Rio Tinto, hafta el Eftrecho, y campos del famofo Rey Argan- 
toninos, hoy Tarifa, rica Nacion de tierra, abundofa de metales, 
y frutos. En efta mifma Region pone al Rio Chryfo Avieno , que 
fuena Oro, nombre que los Griegos habitadores de efta ultima 
parte del Andalucia a efte Rio pulieron: dice , pues, Avieno, 

Aqui el Río Cry/o en el Mar entra, 
Dela una, y otra parte es abatido 
De quatra Pueblos bravos en la Guerras 
Lyb:os Phenices, y los Majienos, 
Los Reynos Selb "fos , y Tartefos. 
Polibio pone ¿ Majlia Pueblo de los Cartaginefes, cerca de 
lasColumnas de Hercules, quiza de aqui Mafienos,de los da 
- 
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le alcanza, fino efto de Avieno. De fuerte, que el litio de eftas Na- 
ciones no es menos obícuro por falta de la memoria , que por el 
defconocimiento del rio. Aunque fe pienfa que es Guadilare, fin 
argumento alguno, fi en la opinion de nueítros prelentes corre 
eo efta parte algun río, que mueítre oro, fera elte, aunque ha pare- 
cido que tomafle nombre de Chri/a0r, padre de los Geriones , lo 
qual a mino me agrada , no tanto” por la lifonja del oro , y de mi 
materia, quanto por la fignificacion del Griego, que fin duda me- 
rece mejor lugar que las fabulas. En eltos mifmos Tartefos pone 
Eftefano a Ybila , que gozaba de M'nas de oro, y d: plata, Hay 
quien pienía, que efta Ybila es Sevilla, y que por elta mudanza, 
vino al nombre que oy tiene. Parece que de Hifpalis Romano, los 
Godos la corrompieron por Hifpila,y defpues facilmente Sevilla. 
Pero como pudoElttefano, quando en el verdor del poder, y duracion 
Romana guardaba fu clarifsimo nombre Hifpalis, confundirlo con 
Y bila ,. pues el nombre de Sevilla muchos figlos defpues fue oido. 
Mejor Abrahan Ortelio dice: Que quiza por Ylipa pufo Effefuno 
Ybila : y mas qne los Metales de Ylipa, hacen cafi de todo punto 
creible efta opinion Corn. Tac. 1, 6.de los Anal?s,dice de Tiberio, 
De/pues de eflos Sexto Mario, riquifsimo en las Efpañas, dela- 
tado de haver corrompido fu bija,fue arrojado del peñaf.oTar- 
peyoxy para que no fe duda//e que fu dinero, y Minas de oro lo 
bavian defiruido,defpues de confifcadas, aunque fe vendian pu- 
blicamente,las quifo,y tomo para sz. Por [er tan incierto el lugar 
de eftas Minas, las he puefto aqui; pero porque Tacito dice Aura-= 
rias, en Caftellano Minas de Oro, aunque no podemos decir con 
ningun indicio quales fueflen, con todo ello parece que Auria, 
Orenfe oy, fe dixo, y abrevio de Auraria, y que fe podian (ituar; 
eftas Minas en aquella tierra, principalmente haviendo (ido, coma 
diximos,tan larga de oro. 


CAPITULO XII. 
Lo que fe ba de juzgar de lo dicho, 


E todo lo que havemos dicho fe faca , que donde tuyo Mi- 

nas antiguamente, las puede haver ahora; porque la miíma 
difpoficion tiene la tierra , que las produxo entonces, que ahora. 

Que es la que recibió en el punto de fu formacion, dado que fe 
halla una niíma difpolicion , fe dara femejantifsima obra, por 

las cauías univerlales del movimiento, y de la luz. Pues reci- 
j bien- 
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- biendofe 11 influencia , fegun el modo de loque recibe, fempre 


fe ¡engendrará oro, donde huvo natural difpoficion, para que 
introducida la forma de los metales , el Sol engendre. Alsi en las: 
circunfrancias de lo que hace como de lo -que padece , previ= 
niendolas , y fazonandolas, nunca eftá ociola la naturaleza , ma. 
dre de las cofas , y 10 folamente en lugares antiguos, fino ennue- 
vos, havea Minas. Quien puede abrazar con el entendimiento 
los infinitos teforos de la Sabiduria de Dios , afsi en las alrezas de 
los Cielos , como en los abifmos de la tierra? Aunque no le pefe 
la fuerza de las Eftrellas , obliga a confiar mucho el juicio de los 
efeñtos del'Cielo. Y afsi con razon fe dira , que no folo donde los 
huvo ,como en eltomago conocido, y cierto, cocio la naturas 
leza, y digeriralos metales, (no que país) tambien donde no los 
huvo , obrando en unas partes con más dificultad que-en otras, 
moftrandofe ciertos rayos en viíta , y puefto determinado , O bol- 
viendo -eftos miímos propicios para los :efcétos, aunque fea def; 
pues de muchos años. Tambien (i el Cielo Impyreo fuera de las 
leyes : del primer movimiento , y de losdel Sol, es caula , legun 
la Sabiduria de Dios, que fuavemente difpone todas las colas, 
producirá con el miímo tenor , porque la fuavidad coníifte en la 
muchedumbre de beneficios, que a veces trae el tiempo, Ele, 
ni fera breve , porque la inclinación de las cofas naturales , corno 
es uniforme , legun dicen los Philofophos, obra poco a poco, 
reparcidamente con fu virtud, ni muy tardo, por tanta fuerza, 
y ayuda de principio, que fe juntan á hacer un miímo parto de 
cofas. El Solíde las cabernas de los montes: abúndolos de agua, 
que Dios para la' habitacion humana pes> en las alturas, atrae 
vapores , y dela fequedad exhalaciones, como dicen los Philofo- 
phos , la una, y la otra materia de todo metal, y en Efpaña co- 
piofifsimas en el grado que fon menefter, para que facilmente 
predomine enla tierra la varia calidad de metales , porque no 
es lagunola , ni humeda, como el Norte ni feca., y arenoía, 
como Africa, Y afsi parece, que en menos tiempo el calor del 
Sol , por la masnoble difpoficion del terreno , lo mezclará en [us 
partos, que fon los metales. Delos Godos no he leido , que tra- 
bajaflen Minas. Aunque algunos quieren probar, que abundaflen 
de mucho oro , y que par efta razon Íe labraflen todavia , como en 
tiempo de los Romanos ordinariamente Minas , fundan lu inten 
co en las Leyes del Fuero Juzgo, que hablan de fueldos ae 
OPD 


ve 


MINAS DE Espana. 227 

pro, afsí en el Texto Latino, como en el Caftellano. Lo qual 
porel juicio de Covarrubias!lib. 2. tit. 1.1. 17.1ib.3. tic.4.1.14. 
lib. y. tit.2.L 3. Covarr. c. 6. que lostiene por los de Fujiinia- 
no Emperador , es lemejante a verdad; pero que de elto le imagi- 
nen Minas, es muy exquifito , y caí vano penlamiento. Porque 
las Leyes del Fuero Juzgo , fe trasladaron de las Romanas, las 
quales no tuvieron refpeto a la abundancia , o carefia de oro, 
(ino 4 la pena del delito. Lo uno, porque aunque (ou algunas 
las leyes , que determinan penas de fueldos , no tantas, que fe 
pueda reputar , que una cofa tan dificulcofa , como ha fido (iem- 
pre el oro, fuelle copiofa, Lo ultimo , que le ha de peufar , que 
hombres foldados , como fueron los Godoas , que vinieron a Ef- 
paña cargados de los delpojos de Europa, y vencedores del Impe- 
rio Romano,no haviendo dexado memoria de Minas fuyas,gozaf- 
fen mas del oro adquirido por los Romanos , ganado en la guerts, 
que lacado por fu induftria , y aumentado de efta Íuerte por años. 
Bien, que la paz defpues ablando los animos , y 4 qualquiera arte 
los inclino: principalmente a las que perluaden las Provincias con 
las dones particulares de Dios. Fambien aquellas penas eltán ef- 
critas contra los Nobles, los quales na hacen fin el Pueblo abun- 
dancia. Preluponen otros inconvenientes, O que pecaflen de 
manfedumbre los hombres , pues fue neceflario caftigarlos en la 
copia , O que el temor de pagar la pena en moneda elcafa los re- 
frenalle, que era mejor razon para el Legislador , pero inconve- 
niente para los que tienen efta opinion. Pudo fer quiza rigor de 
las leyes , mas que polsibilidad de los vafíallos , como los Godos, 
fegun la condicion de los Septentcionales , fueron feveros contra 
los pecados. Aunque Covarrubias pienía bien, que eran fucldos 
de Oro,con razon le podia juzgar, que no tuvielflen menos lu - 
gar eneilos la plata , y el cobre : y mas , que en el Texto Cafte- 
llano ,raras veces le añade al fueldo de oro, ordinariamente fe 
habla de el, fin otra diferencia. De los Moros acerca de Minas, 
lo quedixo el Moro Ralis, que arriba pulimos, es poco. Los 
Romanos que quedaron con los Godos,- perdieron los brios , para 
ufar de efte genero deriquezas. Nueftros Reyes vencieron mas 
con la templanza de la vida, y devocion , y exercicio de la guerra, 
que con oro.Bien, que San Bernardo,que vivió en tiempo del Rey 
Don Altonfo el VIIL o Emperado:. Y del Rey Alonfo el Primero 
de Portugal : Alaba el de Efpara, aísi por fino, como por abun- 
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dante. Y aísi el Rey D. Juan el primero en Bribiefca comenzh 
aquella Ley : Por quanto Nos fomos informados , que ejtos nuef 
tros Reynos fon abaffardos , y ricos de mineros. Con todo elf 
nueftros Reyes en el ruz lo de las armas no (intieron, como pedia 
fu necefsidad, cl mg.1mo de eftas riquezas , que los huvieran ali- 
viado con extraor Jmaria dicha, porque lalmpofsibilidad de fuften» 
tar ordinariamente mn Exercito en campaña , dilato por tantos 
figlos la perfeta victoria, Tantos años ha que Efpaña elta embuel- 
ta en las dihcultades de fus metales , obfcurecidas lus honduras, y 
folamente quiza cali efteril, por la maravilla del Nuevo Mundo, y 
concurío de la opinion.Si en algun tiempo fe pudo efperar el del- 
cubrimiento de la materia vieja reflaurada, y de otra mucha 
no tocada, es quando le ofrece a elto un Caballero, zelofo del fer- 
vicio de lu Mageltad, de mucha voluntad para la diligencia , en- 
tendido para abreviar, y feguir los caminos, y raltros de 3 11 
turaleza , y quaxar lus riquezas, dichofo para efperarlas, por ia 
proíperidad que ha tenido en fu proprio negocio , y porque trata 
elte ahora, no inftigado de la necefsidad, que facilmente de' Lara 
tambien d otrosen fu compañia, ni d. la codicia, pues entre las 
primeras colas que pone , es el defprecio de fu colía, 
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TABLA DE LOS CAPITULOS QUE SE CONTIENEN 
entos cinco L:bros del Arte de los Metales. 


LIBRO PRIMERO: 
AP. 1. De las colas que con los metales [e crian, y primera- 
mente de la tierra, y lus colores. fol. 5. 
Cap. 2 Delos olores de las tierras, y lusca as to. 6. 
Cap. 3. Del conozimiento de las tierras por fabor. fol. y. 
Cap. y. de los nombres, y ufos de algunas tierras. fol, 10, 
Cap. 5. Del sjugos, y primeramente del Alumbre. fol. 12, 
Cap. 6. De la. caparrofa, fol. 13. 
Cap. 7. Dela fal. fol, 15. 
Cap. 8. Del almojatre, o fal amoniaco, y Otras fales, fol. 17. 
Cap. 9. De otros jugos quefe lliman berunes. fol, 18. 
Cap. 10. Del azufre, 0 antimonio. fol, 19. 
Cap. 11. De la margarita , oropimente, y fandaraca. fol. 21. 
Cap. 12. Dela generacion delas priedras, fol. 2 3. 
Cap. 13. De las diferencias que hay de piedras. fol. 24. 
Cap. 14. De las priedras preciofas, fol. 2 3. 
Cap. 15.Si hay piedras preciolas en aquefte Reyno. fol. 27. 
Cap. 16. De los otrós generos de piedras, fol. 29. 
Cap. 17.De algunos accidentes de las piedras, y fus canfas. fol, 30» 
Cap. 18.De la generacion de los metales. fol. 33. 
Cap. 19. Defiéndele la opinion de los que dicen , que el azogue, 
y azufre fon la matería de los metales. fol.z 5. 
Cap. 20. De las cauías eficiente , y formal de los metales. fol. 37. 
Cap. 21. Varios accidentes de los metales. fol. 39. 
Cap. 22.Del numero de los metales, y hngares en que fe crian.f.4 to 
Cap.2 3.Del modo con que fe hallan las vetas de los metales,f.42. 
Cap. 24. Como fe bufcan las vetas de metales. fol. 44. 
Cap.25.De la diferencia que hay de vetas, y fu conocimiento.f.46. 
Cap.26.De o metales en particular,y primeramente del oro.f.48. 
Cap.27. De la plata, y lus minerales, fol. 50, 
C.28.Profigue la materla del paffado de los minerales de plata.£ 5 3 
Cap.29. Del cobre y y fus minerales, fol, 54. 
Cap. 30. Del hierro. fol. 56, 
Cap. >1. Del plomo. fol, 58, 
ap. 32. Del eltaño. fol. 59. 

Cap. 33. Del azogue. fol. 60. 
Cap. 34. De los metales , y cofas metalicas artificiales. fol.62. 
Cap.35.De los colores de todos los minerales generalmente. f.6 5» 
Cap. 36. De las facultades, o virtudes de las cofas epic Me 





UN LIBRO SEGUNDO. 
la AP. r. que el beneficio de los metales no le ufe fino quien lo entlen. 
da , y con licencia , y examen de la juíticia. fol.63. 
Meal Cap. 2. Qual debe fer , y que ha de faber el beneficador. fol. 70, 
>, i C.3.Del conocimiento de los metales,y diferencias que hay de ellos, £, 1 
0 Cap.4. Del pallar , O efcoger los metales, y modo proprio, que 3 cada, 
| fuerte de ellos conviene en fu beneficio. fol. 73. 
| Cap. 5. Como Íe conocerá , y quitarán las malezas que tienen los metales 
fol. 74. 
¡ Cap. 6. Del moler los metales. fol. 76. 
l Cap. 7. De la quema de los metales. fol, 77. 
Cap.8. De los daños que refultan de la quema de los metales. fol.78, 
Cap. 9. Experiencias que prueban los daños de la quema de los metales, 
(1 no le conocen , y remedian,. fol. 79. 
Cap. ro. Si le ha de quemar el metal en piedra, O en harina. fol. 81. 
C.1 1.De las cofas con q fe han de mezclar los metales para quemarfe.£.82 
Cap. 12. Lo que ha de hacer el beneficiador antes de incorporar el.caxon. 
fol. 83. 
Cap. 13. Profiguen las advertencias del capitulo pallado para con meta: 
les , que fe queman. fol. 35. 
Cap. 14. De la naturaleza del azogue. fol, 87. 
Cap. 15. De la caula de las que llaman lífes, y de fus diferencias. fol, 83. 
Cap. 16. Si fe ha de echar al principio todo el azogue , y material junto, 
eno. fol.8 9. 
Cap. 17. De los repafos , y fus defectos. fol. 91. 
Cap. 13. Accidentes que fe ofrecen en el beneficio, y lus remedios, foL.92. 
Cap. 19. Proligue la materia del capitulo paffado. fol.9 3. 
Cap. 20. Como fe conocera fi eft3 yd el caxon para lavar. fol.9s. 
Cap. 2 1» Que en el lavar de los caxones fe cauía la falta , o perdida del 
Azogue. fol. 96. 
Cap. 22. Cauías de las perdida del azogue, y fus remedios. fol, 97. 
Cap. 23. Del hacer las piñas , y delazogarlas. fol. 99. 
Cap. 24. Otros modos mas feguros de delazogar las piñas. fol. ro1. 
LIBRO TERCERO 
AP. 1. De la manera con que fe delcubrio efte modo de beneficio. 
tol. 105. E 
Cap. 2. Dela antipatía, y fimpatia que hay entre losmetales , y colas 
minerales como entre las demas de fu naturaleza. fol. 106. 
C.3.Que las aguas arraen d: si las calidades delas.cofas con q fe jútan:f.108 
Cap. 4. De la materia de que fe han de hacer losfondos para beneficiar 
inetales.de oro , O plata, y la forma que han de tener. fol. 109. 
Cap. 5. Que metaleslon mas a propofito para beneficiaríe por cocimica- 
co. fol. 111, Cap» 





ES 
£3p. 6 Del modo que:fe han de difponer los fondos en que fe han de be- 
neficiar los metales, fol. 112. 
Cap. 7. Como fe han de beneficiar los metales por cocimento. fol. 114, 
Cap.8.Que efte folo es el verdadero modo de facar la ley a los metales por 
azogue, fin perdida , ni confumo , y con mucha brevedad. fol. 115. 
Cap. 9. Como fe conocerá quando ha dado la ley el metal, y modo de 
lavar. Lol. 17 

Cap. 10. de los inconvenientes que fe pueden oponer a elle modo de be- 
neficio , y. primeramente de romperfe los fondos. fol. 118, 

Cap. 1 1, Si le podra ular,. O no , por mayor aquelte beneficio, fol. 120. 

Cap. 12, Del galto de leña, fol, 121. 

Cap.13. De otros inconvenientes de efte beneficio, y fus remedios.fol. 12 3, 

Cap»14:Como fe hara pella de los metales de cobre por cocimiento.f.124 

C.15.Del lavar por cocimiento los caxones que fe benefician (in el. £,126. 

Cap. 16. Del beneficio de métales ricos de oro, y plata. fol.1 27. 

LIBRO QUARTO. 
SF YAP..1. Delulo, y necelsidad de la fundicion. fol 130. 
Cap. 2. De la matería de que le han de hacer los hornos para 

fundir , y otros efectos. fol.131. 

Cap. 3. De las diferencias que hay de horno, y primeramente de aquellos 
ep que fe queman los metales en harina. fol. 1 32. 

Cap. 4. De los horimos, y modo de quemar los metales en piedra.fol.135. 

Cap. 5. De los hornos en que [e funden los metales, y primeramente : de 
aquellos en que fe funde con leña, fol. 136. 

Cap.6. De los hornos en que [e funde con carbon. fol. 139. 

Cap. 7. De los hornos en que fe aparcanlos metales, y en que fe refinan, 
y Otros compueftos, fol. 141. 

Cap. 8. De los inftrumentos que ha de tener el fundidor. fol.143. 

C.9.De como fe ha de preparar los metales q huvieren de fundicíe.L 147. 

Cap. 10. De la liga en que fe funden los metales de plata. fol.143. 

Cap. 11. De las cofas que ayudan a la fundicioa de los metales, fol. 150. 

Cap. 12. Como fe ha de hacer la prueba , O enfaye de los metales por 
fuego. fol. 151. 

Cap. 13. Algunas advertencias acerca de lo dicho del enfaye de losme- 
tales en poca cantidad. fol. 153. 

Cap.14. Delas pruebas , O enfayes menores de los otros metales.fol. 1 55. 

C.15.Del modo de fundir por mayor en los hornos de reververacion.f. 1 57 

Cap. 16.Profigue elmodo de fundir por baño , y ponenfe algunas adver- 
tencias de el. fol. 159, 

Cap, 17. Como fe funden los furoches folos , 9 mezclados con ellos otros 
metales por reververacion. fol. 160, 

Cap. 18. Del modo de fundir por hornos caftellanos. fol. 163. 

Cap. 





Cap.19.Como fe funden los demas metales por hornos eaftellanos, £.16 s 
Cap.20. Advertencias acerca de lo dicho en el modo de fundir por Cal. 
tellano. fol. 166. 
Cap. 21. Del modo de fundir el metal de hierro. fol. 168. 
Cap. 22. Del modo de facar el azogue. fol. 1£9. 
LIBRO QUINTO. 
AP. 1. Decomo fe ha de hacer la cendrada para refinar eloro, y 
la plata. fol. 171. 
“Cap. 2. Como fe refinan los metales de oro, O plata. fol. 174. 
Gap. 3. Advertencias acerca de lo dicho de la refinacion del oro , y de l; 
plata. fol. 176. > A 
Cap. 4. De la refinacion de los demas metales. fol. 178. 
Cap. 5. Como [e ha de apartar la plata del cobre , aprovechandolo toda, 
fol. 180, 
Cap. 6. Como feha de apartar el oro del cobre. fol. 182. 
Cap. 7. De la ag ya fuerte con que fe aparta el oro de la plata. fol. 183. 
Cap. 8. Profigue la materia del capitulo paífado con algunas advertencias 
acerca de ella. fol. 186. 
Cap. 9. Como fe ha de enfayar la plata para [aber fi tiene oro. fol. 188 
Cap. 10. Como fe aparta el oro de la plata. fol. 19r. 
Cap. 11. De otros modos con que fe aparta el oro de la plata. f. 192... 
Cap. 1 2.Como fe aparta el oro dz la plata con antimonio,y de otras com- 
poúciones para ello, fol. 194. 
Cap. 13. Del modo de apartar del oro la plata, o qualquiera mezcla que; 
tenga por el que llaman cimiento. fol. 195. 
Cap.14.De las aguas fuertes q deshacen, y convierten en agua al oro.f.1 971 
DESCRIPCION DE LAS ANTIGUAS MINAS DE ESPAñA. 
AP. 1. De la difpoficion que tiene Efpaña para criar metales. £. 199. 
Cap. 2. De los montes de Efpaña. fol. 200. 
Cap. 3. Dela abundancia antigua de metales. fol, 201. 
Cap. 4. De los Pyrineos. fol. 203. 
Cap. 5: De Caftilla , Galicia , Portugal , Afturias, Vizcaya , y delos Ro- 
manos. fol. 205. 
Cap. 6. De los Romanos. fol. 207. 
Cap. 7. Profigue de los Romanos. fol. 210, 
Cap. 8. Mas de Galicia, Portugal , Aflurias, de Vizcaya, y de las 
antiguas riquezas de Caftilla , y otras partes. f.212. 
Cap. 9. Delas Islas Terceras , O delos Azores. fol. 21 5. 
Cap. 10. De otra parte de Caftilla, fol. 216. 
Cap. 11. De Cartagena, Granada, y otras partes. fol, 218. 
Cap. 12. De Cordova, y las demas partes del Andalucia, fol, 219. 
Cap. 13. Lo que (e ha de juzgar de lo dicho.:fol. 22 5. 
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